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Confecro TriBr, Vig CranissimE ,. hunc 
de Arte Docimattica Libellum , quem 
tanquam fignum gratz Officiorum Re- 
cordationis , quibus 'T 121 devin&tus fum, 
benevolé ut accipis rogo. An aliquid 
boni in eo praftiterim , "T vo fübmitto 
Judicio, T v x que Me ulterius commen- 
do Benevolentix. ^ — Vale. 
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)Romitto in hocce Opufculo ARTÍS 
| DOCIMASTICAE Elementa, hoe 
eit, iftam Chemix partem, quz circa 
Mineralium rigidius concinno. Apparatu 
inftituendum verfatur Examen, Confcrip- 
fi autem id eum przeipué in finem, ut 
Chemiz cultoribus inferviat Mineralium 
fludio operam navantibus. Hinc prz 

parationes quafdam Chemicas leviores; 
. & magis vulgares, jam quadantenus 
cognitas przcfüpponens , pauca de use 
dem feci verba, ubi tanquam auxtliatri-- 
ces in Arte Docimaflica exercenda ali- 
quando in fübfidium fuere vocandz; nifi 
forté quzdam momenta, hunc in finem 
peculiariter , minus in vulgaribus Pro- 
 ceffibüs Chemicis -obfervanda , amplio» 
rem poftularent deícriptionem. — Bre- 
vem hujus Artis& fpecialiorem theoriam 
. ideo pramittere ,. necefle judicavi, ut 
poftea ipfos Proce(fus agzredienti qux- 
. dam fcitu neceflaria jam. e(feat cognita; 
ut fic mens & eo integrius ad Apparae 
tus delmeationem dirigi, eoque facilius 
.. procedendi rationes intelligi poffent. In- 
.€&epi banc ab Objectorum Artis minus 
| * 3 | com- 


PK ZIF.A T4 O. 
compofitorum explicatione ; ut ifta pura 
oblata, ex habitu externo, vel leviflimo 
tentaminé, prz primis àd ignem, dig- 
 Tnoíci valerent. Plurimum difficultatis 
hác in re attulere Lapides timplices: ete- 
nim fere omnes Auctores liorum Clafles 
confílituerunt ex fola figura, pellücidi- 
tate, colore, &c. qux tamen Methodus, 
quoad noftrum fcopum, quia & in ge- 
nere, parum utilitaus atterre poteft. In« 
de enim eft; quod in qualibet. fpecie 
dentur, ob aliqualem ex jam memoratis 
convenientiam, éxceptiohes; ità ut La 
pides, qui genérali quodam défignantur 


nomine, non adeo femper reliquis intet 


fe conveniant Characteribus, etiam ma« 
eis cflentialibus, hinc minime fané ne. 


elpgendis. Cum etiam Compofitorum. 
Mineralium cognitio, folidior," haud pa: 


tum adjuvetur, fi actio Simplicium in fé 
invicem innotefcat ; modo àd requiíitas 


ii quolibet cafü attendatur. conditiones, . 


neque fictioncs intempeftivé admittanttir; 
hinc vim menftrualem fequenti explicui 
capite: Nemo interim hancce materiam 
completé, quatenus videlicet per Expe- 
timenta hactenus cognita conítat, hcic 

era. 
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tradatam expedet; fiquidem hzc non 
aliter, quam ex 1píis Proceffibus exactius 
intelligi poteft. Quam ob rem pauciffima 
ejusmodi inferui , nec nifi faciliore tenta- 
mine confirmanda. Si aliter egiffem, plu 
rima cognita dcbuiffém füpponere, arti- 
ficibus modo exercitatis familiaria) quo- 
rum vero in gratiam talia tradere, inanis 
labor fuiffet, Similiter Inftrumentorum 
 Defcriptio eidem fini aflequendo accom- 

modata efl. j 
Facile autem liquet de. Minerálibus 
^compofitis cunctis mentionem fieri non 
potuifle, ob infinitas, ex diverfa qualita- 
te, proportione, componendi modis, 
emergentes differentias. Hinc folummo- 
do ut fpecimen confiderari velim, quz 
. de hifce tradidi, T'yronibus tamen uti- 
liffimgum, quin & neceffarium. | 
Denique fubjunxi brevem. Operum; 
praecipue ftrité Docimafticorum, Scia- 
graphiam cum annexis terminorum ex- 
.plicationibus. Sequitur denique Effecto- 
rum & inde emergentium iri variis Arti- 
- bus & Scienitiis Ufuum brevis enarratio; 
quatenus nempe heic loci intellige talia 
hcet. Fiec erant menenda quoad Or- 
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. dinem, quem mihi in "T'heoriz. tra&a-- 


tione conftitur eer — 

.. Qum vero in ipfo hoc Opere, ut fpa-- 
cio paretrem , raró allegaverim. Aucto-- 
yes, heic in genere corum mentionem 
faciam , ex quibus profeci; dum interim 
labor indefeffus ; oculi intentiffimi, 8c 


 qianus nigrorem carbonum non aver- 


fantes ,. prxcipui beic magiftri mihi füee 
runt. Quod ad Theormam Artis attinet; 


ejus prima furdamenta. clarius expofuiti 


pafíim in fceiptis fuis Glariffimus ST A H-- 
LIUS. Miaeralium compofitorum , pra-- 
cipue Mincrarum Meralli. ferarum Doctrt-- 
nam debemus Cl. HENCKELIO, quii 
maxime in Pyritologia fua hanc remm 
aggreffus eft. Ipfos Proce(fus L,AZA.. 
RUS ERKKERUS in Tractatu. idios 
mate Germanico conícripte ,. Proézr 
Buch vocato, & AGRICCLÀ de Re 
Metallica lib. v 11. tradidere; quibus, fedi 
pauca, adjecit MODESTINUS FACH... 
SIUS, Kceliqui Au&ores vel omnia exi 
ante laudatis haufere, vel faltem | iis; 


- mihi quippe incognitis, non ufus tui. 


Si hxcce B. L. placuerint, alia expe-- 
&esforté magis claborata. —— Vaie, - 
Ui E L E N- 


DOECE RUN COH D 
CAPITUM ker TITULORUM 
THEORLE DOCIMASTIC E, 
| -- L De Definitione & Objecto Do. 


cimafizx. so Paga 
cabrnde Abtei | i 
EIE Semimelailis; ! | 7 
AIT, De $9492: lo 9 
IV. De sulphure. | T 


E V. De Lapidibus Cg Terrz, 1a 
Car. II. De Meníftruis Docimafticis eo- 


| rumque przparatione, 20 
I. De Metallis eorumque Proda- 
Giu, ut Meufiruis; 2I 
1l. b BHRIAMEELOAA, ut Mezffruir. 
2 
HI. De Sulpbureis puris , Xv. Oi 
pot. fis, ut Mezfiruis. 38 
| JV. De Salibus ut Menfiruis, — 41 
$5: V. De Sulphure, ut Menf/ruo. Ps 
qU ow MX. DeGemeiitis. as. 
x VIL De Flaxibu: Simplicioribus E 
—— Reducentibus,- 
Ca. III. De Supeli e&ile Docimaftica. $6 
23 | De ajfs. s 76 
$ HW. De Fernis. 
ie ]II. De Reliqua - Superi duo 
"afia. 139 


Car. IV. De S MEAN compofitis & 
Mi- 


ELENCHUS THEORIJ. 


Mineris, 170) 

l( De $ulpbure C9 Mineralibus: 
Sulpbureis. 1844 

Il... De AfrfenicotS Miseralipus. Ar 
fenicalibus. 1881 

IH. D: Mineris in genere. 10tI 

IV. Dc Ferro ejusque Mineris. Y98 
V. De Caproejuique Mineris. 2088 

VI. De Plumboejusque Mineris. 213; 

VII. De Stanno ejusque Minera. 217] 

VHI De rgento ejusque Miueris. 22 

IX. De Aro ejusque Mineris. 227 
X. DeMereuriotS ejus Minera. 23cc 

XI. De Regulo. Intimonii , €9. Mi 

nera. ejus. 2311 

H "XII. De Bismntlo 8 ejusMinera. 2344 
XII. De Zinko ejusque Minera. 2.3 
XIV. De Zitriolo £2 Mineralibus Ft 
1 1riolicis. 24 
| XV. De Alumine Cg Minetalifus e: 
quibus id producitur. 245 

XVI. De Sale communi G Modi qui 

bus acquiritur. : 25" 

XVII. De Borace ejusque Origine. 2.57, 
XVIII. De Aitro ejusque. Matrice 


'— Generatione. 25 
Ca». V. DeOOperationibus | ds 
cis. 


Car. VI. De Effectis & Ufu Artis 2 
cimafticee. (2:388 


LLITILEI 
autu 


L] 
HITEIT 


A IIT] 
EIHTTITITI 


EJLILTEELITI 
GOTT 


BLLLLUA 


"vp RR RAM 


) DALLO uu 


SETETTTEDITTTT HT 


Mdh 
MPH 


58/0007 22LBDTIL BIBIT 


46 ptppett iu, 


» 
A 


* 
et c 
wel 


N 


ET e 


a vrl 4 


Votum Mehmet es nii ese ce doa co ie iin rete UR an ÉÀ 


zinii 
umm, 


A CCRNRENE 
C CRM 
DT 


mmm 


mmm DA 


Av aga 
Ts i 


fi 
; "a 


Mme ep 


T hene | 
y 


3 


"| ll a 
| Ji ii 
di i" " Dil 


| y "i 


Wi 


T II 
i 


T r TERM h m^ 


TE 


| ^u 
jn Ii 
: i4 lu 


IM 


I 


| 


Hl 
LU 


[ 


E 


E 


i EN - RU TIRIURIUM DU: VUL i uen 


| 


[ 


u N 
T--4-------24-£-«. 


Ru Ra eres 


: oJ 
e Wen! as SF geh dT n UR RS ie aa i 
T, ' ^ 


— — — 


VR 
SS S 
SSSNSSSSSSS ENS 


ms - i 
x 


SS 


M 
I 
il 


[ 


ANSNS 


P. re. 
7 " 


, 
/, 


JL 
A, 


zi 


4 
77 
UA 
Z 


77 


| 


| 


| 


: NM 
S SN 


SEES 
SS 


ji 


SENSN 

SS SENSNSS CONS 
Eun SS SS 
NS 


EA 
"ame 


CNN SSSNSNNNS NC 


: e 


TETURERALT RERLLLM mmm " 

| VU S S 

Pss 
on 


id 


Cw» ws 


SSSSS SSSSSNNNS 2L NN] SNESONNNNS. 


SSSSSSSNN ///ANSANRSR SESS SESS. SS ESSE 
SSSSSSSNSNSM SS :NN ; SE / NS SSNNNN 
NSSSNS SN SN NSSUNS B 
SSSSSSSUNSSNS L7 ASSI NSNNNS SS 
i 3 S CANNNSN. 


ASWSSS sese i NSSSSSSNNNSA / am WESS SS RESSSSS [SESS 
; : NN NS NN: 


ANSSNS j| Sess ENSIS AES ESEESSSSSSSRSSS NNI NENNNNS NS SONS 
- ASSSS AMAT : S | SS SS A EESSSSSSSSSSSSSSSSS ON SSSSSSSSSSQSS 
D —ÁÀÓÀg & E ——— ——————3À : : 


x i. 


Mr. 


ELLITTTTRTTTTTTTTRETTITSTTTRIT 
Uo 
BITTTTTTTTTITTTTTRIITITI mc 


TAINEN NAA 


JA 
7725 


LUTTE 
lili 


DATEREMATTATLU LA 


nimi 


DELTTLLI 


dTTTHEHEHHETEE EH TELUL TIT 


QULA 


1 


i 


—ÀÁ 


DIT 


TE 
(i 


AUAM; 


| 


qj 


LUTTE! 


(EIE TAI EE EETFRFITEFFÉFFAT, 
I ua 
TA 


VIL. 
I a a 


2 Tm ru gg) M t MA 
P A 
rs, a a aa m a a ag 


S 
N 
V 
N 
Y 
y 
d 
x 
^ 
. 
N 
* 
* 
^ 


rna p 


LITTERE 


S399 


QUAIN 


t s 


RES E abun 
É aT "" [ Jj 
AL 


i / 
IIT, 


fI 7 


//), jn 
DILOTTUTINU IU HU MILII in " 


7 


U 
Mn 
M 
LET 
' 
ur 
a 
" 
E i 
—À jl 
: — : 2 P 
zm VAM E 
-— 
E 
E 
E-— 
— zi 
7, 
| * 
| » 
| * 
| , * — » : : ' 
BUUTGspa jit M fud] LI 
WW 
, ^ 
I / 
BSWWI 
1 r Í 
CM 
! Ro gb uix 
HA LL A 


p TEN O* 


UPS 


r2 " 


EUNT, —Ó mmu nino ria terr li oett pa a ee tt 
T x" Fen 


x». | Pos. Ya 
 bDOCIMASIZ 
p A-RE5.L 


THEORETICA. 


GoAGES E 
D E 
DEFINITIONE 
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$. I. 


AMEN OCIMASIA cít ars metalla; 
23A W) (emimetalla, fulphura, & fa- 
E ES IM lia mineralia, à fe invicem, a- 
p EA uíque admixtis corporibus , 
| — . feparandi ; ut inde appareat, 
-quantum cujus libet in fubje&o explora- 
to przexíliterit) vel ex eo cum lucro ex- 
trahi poflit. 


A" $. 25 
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$. 2. OljeHla hujus artis funt Mineralia 
omnia: cum enim ante di&a corpora raro 
tali conditioneà narura exhibeantur, ut pu- 
ra, & vera fua forma ,fefe fiftant fenfibus ; 
fed plerumque- infinitis. modis non modo . 
fecum invicem , fed praterea cum pluri- 
mis terrarum lapidumque fpeciebus, con- 
fufa reperiantur; hinc horum omnium in- 
doles cognita cffe debet artifici, ut condi- 
tiones ad eorum feparationem: requifitas 
determinare poflit. : 
$. 2. Mineralia, termino latiniore dicta 
Fofflia , cum Clariff. Boerhaavio (a) vo- 
co Corpora naturalia, nata in "Telluris 
gremio, vel & ejus fuperficie, quorum 
fimplex 'adeo. fabrica ,, ut nulla hactenus 
perípicientia, ne quidem per microfcopia : 
acutiffima ,' détexerit in his varietatem'in- 
ter vafa, & ea, qux iis continentur, fed 
fimilimam omnibus partibus affinitatem 
toti; licet in plurimis horum fluidarum 
&t confiftentium partium concuríus certo 
cognofcatur permixtu factus. i 
Corollar; Florum: igitur fpecies fimpli- 
ciores , ad concretorum compofitionem : 
ingredientes, quantum ex habitu externo, 
fimplici ad ignem applicatione , aliifque. 
levioribus , ex tempore iníftituendis , ex- 
RUN | aC peri- 
(2) Elem, Chem. vol. Y. p. 30..— EM 


THÉORETICA 
perimentis fieri. poteft ,. defcribere prius 
decet cum, qui Docimafiam exhibere ra-- 
 tionaliter conatur. ^ ^. | 

$. 4. Mineralia hactenus cognita ad 
quinque claffes referri poffunt omnia ; 
quarum I. Metalla. IT. Semimetalla. ITI. 
: Salia. IV. Sulphura. V. Lapides & terras 
comple&itur. 


I. 
Ds METALLIS 


6$. p. Metalla, fi pura funt, vocantur 
corpora ponderofiffima , in diverfo ignis: 
gradu fluida, calore atmofphazerze naturali 
folida , fub malleo in omnes dimenfiones 
extendi potentia, opaciffima. Horum nu- 
merantur fex : Aurum videlicet, Argen- 
tum , Cuprum, Plumbum, Stannum, 
Ferrum. - oi : | 
(0$. 6. durum, Sol, cujus character (D) 
metallorum notas characterifticas ($. j.) 
quam perfeGtiffime habet. Amittit in a- 
qua pura, deftilata , fufpenfum intra 
$5 & —- fui ponderis ;in ífummoigne , quan- 
tumvis diu, fufum fubfítantiz fuz nihil per- 
dit, adeoque fixiffimum 5 malleo facillime 
cedens ; percuffum non tinnit ; in igne, fta- 

3) Á.2 tint 
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tim ac candeícit, funditur , exhibetque 
tum coloris Thalaffici fuperficiem; ab a- 
qua Forti non attingitur; colore fulvo fe 
diftinguit. | 

Scholion. Exacfiorem Auri ideam exbibebunt in- 
fra cum boc metallo inflituendi proce[Jus , quas ba-- 
Menus leciori iucogmitos fuppoue: quod Gg de reh- 
quis metallis notatum velim. 


$. 7. 4irgentum , Luna , (9) in aqua 
Y Í * . . . . 
— —, fui ponder ; a- 
2 vel i fui ponderis perdit; in igne 


que fixum eft ac Aurum ;. eodemque fere 
igne fluit; poft Aarum omnium maxime 
malleabile , facillime flexile; Aquam Re- 
giam perfectam refpuit; coloris fplendidi, 

albi, purifimi. .— — — | 
$. 8. Cuprum (Q,) Penus , de pondere 
in eadem aqua amittit intra x &-—; in 
igne non fixiffimum, fed füi multum fpecie 
exhalationum & fcoriarum perdit ; mallea- 
bile quidem eft, prioribus tamen longe mi- 
nus; maxime fonorum ; coloris intenfé ful- 
vi; magnum ignem ad fui fufionem requi- 
rit, & mox ac candefcere incipit, tingit 
ignem elegantiffimo colore ex czruleo vi- 
ridi j. ab omnibus falibus, & iis, quz falia 
continent , applicatis , arroditur; maxi- 
mam colorum varietatem , inprimis pul- 
cherrimé viridem vel cxruleum , oíten- 

tans. i: 
Scho- 


CCHOHPÉOOTBOETICaA P$ 

Scholion. Foffilia in Ícoriam verti boc loco mibi 

dicuutur , fi quando igni expo[fita in. vitri. abeunt 

fpeciem s quod efl corpus fragile, im igne fufile C9 
fixum, im aqua non folubile.: ! 

$. 9. Plumbum (AE) , Saturnus ,levius fit 

in aqua fufpenfum — ad 5 liquefcit lon- 

II IIz 


ge, ante quam rubefcat ; non eft fixum, 
ied validiore igne fi urgetur, ípecie fumi 
multum perdit, & pro diverfo ignis gradu 
vel pulverulentam , vel vitreícentem in 
fcoriam , Lithargyrium dictam , coloris 
flavi, totum vertitur; tenaciffimum; me- 
tallorum omnium molliffimum ; malleo 
percuffum vix fonorum ; coloris ex albo 
ceerulefcentis. 

$. 10. S$tannum (0L) , Jupiter , omnium 
metallorum eít leviffimum; levius fit in a- 


I . i ; 
Hua — fui ponderis ; non fixum eft, fed 


. leni igne , longe ante ignitionem fufum, 
fpecie fumi, fatis cito partim avolat , par- 
tim in calcem fatifcit antecedentibus mi- 
nus malleabile eft ; non tamen valde du- 

— rum; fi fle&itur, ftridet; colore zmula- 

tur Árgentum. — ^t 

$. 11. Ferrum (c? ), Mars,) amittit in 


. Et I I 
aqua fui ponderis intra E & —, valde fi- 
xum eít in igne; requirit fummum 1ghis$ 


gradum ad fui fufionem ; tumque de fub- 
| A 3 ftan» 


Tx 
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ftantia fua. quam plurimum amittit ; fcintila 
lat, in. vitrum fuíco-czrulefcens ,.. &. in 
fumos fulphureos refolvitur ;; omnium eft. 
rigidiffimum; attamen nifi candefcens fu 
bito extinctum fit , fatis malleabile 5 colo- 
ris aquei; trahitur à Magnete. ! 

$. 12. Hifce fex Metallis ab omnibus fe- 
re adnumeratur ut feptimum 5. Zrgentuzz 
vivum: quanquam non habeatalias, pra 
ter gravitatem , mctallicas dotes, Zfrgez- 
qum vivum (X), Mercurius ,' ponderis fui 
"5 in aqua privatur; fi purum eft, femper, 
etiam in fummo frigore, fluit, ergo nec 
malleabile ;. argentei fplendoris ; opaciffi- 
mum; igne mediocri in fumos refolutum, 
totum evanefcit, pauciffimis forte granu- - 
lis, rubicundis, fabuli inftar, relictis ; col- 
lecti tamen vapores eundem, qui antea fuc- 
rat, Mercurium reddunt. 


Scholion. I. He fuzt zote Metallerum pariff- 
morum, a [e invicem feparatorum : bimc mom va- 
lent, fi. duo, vel plura fant mixta. e. g. Cuprum, 
Argentum, Aurum cum Stanuo colliquata malleabis 
litate carent, colerem immutant Ggc.. | i; 

Scholion. Il. Spec/fice gravitate Metalloruma 


— exatlifJume determinari non po[]umt: differunt emiua 


aliquautulum. 1. pro diuer(o calore atmo[bber«e s 
quippe qui aquam ceteraque fluida. in longe mafo- 
rem. dimenfiouem exteudit, quam [olidas bincque , 
poudus inequaliter toliendo , flabilem proportionena. 
extizere negat , afi calor exadliffimà determinetar. 

2. pra 
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(3. pro varia puritate aque; que differentia quam- 
.dogue fatis iufgguis deprehenditur. 3. pro drverfa 
.anetallorum. puritate $: fiquidem. perquam. raro. me- 
zallum deprebeuditur tam purum , quim facile com 
alis permixtum, ejfe demouflrari. poffit. 4« pro. di- 
| 'werfo atmo[phere ipfius poudere ; quauqguam. bujus 
'effecius baud. admodum notabilis fit. — Fine patet, 
eur tot diverfe gravitates [pacifice anetallorum 1n- 
«dicentur , quot auctores per experimenta in illam in- 
-guifiveruut. Attamen , "ifi. maxima metalloraim 
dmpuritas accedat , aggregatum omnium differen- 
diarum, que ex diclis caufis fluunt , uou impedire 
|" walet, quim quodlibet. metallum fuo fpectifico poudere 
& quecunque alio diflngui poffit. —— 


AE gis | 
Ds SEMIMETALLIS. 


— $.12. Hzc conveniunt cum prioribus, 
nifi quod malleabilitate longe minore, vel 
plane nulla, gaudeant. Sunt autem íe- 
| quentia. Wr | 
t 2 . : 
" 6.14. Zincum : corpus eft ex caeruleo 
'a2lbum ; cum quadam tenacitate fragile; 
hinc malleo quodammodo figurabile; lon- 
ge minus tamen metallis; in igne leniori 
fluit, mox fumat, ficque camino forma 
-leviffimorum alborumque florum fc appli- 
cat ; validiore igne ardet flamma viridi cle- 
gantiffima , fulphuris copiofi przfentiam 
manifeíle notans. | - 
| À 4 $. 15. 
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$. 15. Bifmutbum conftat, fi frangitur; 
ex teffulis, hxque iterum ex lamellis fibi 
mutuo appofitis; priori magis fragile ; cze- 
terum externa facie parum differens ; nifi, 
quod non czrulefcat, fed potius leviffime 
fulvo fplendore confpicuum fit. | 
 $. 16. Regulus antimonii ett fragili(fimus ; 
à fulphure rite depuratus albo nitore prio- 


, Yafüperat; majore igne ad fui liquefactio- 


nem eget: unde facile à prioribus duobus 


' diftinguitur. 


$. 17. Datur praterea in regno minerali 
corpus, quod ad Semimetalla ob magnam 
convenientiam merito referri poteft, voca- 
tum ^frfenicum (O—0). Hoc, fi puriffi- 
mum eít, gaudet colore albo; in ignc li- 
queícit ; tuncque toto füo corpore, [pes 
cic denfiffimi fumi, albi , alliaceo odore 
infefti, avolat ; frigefa&um vero in foli- 
dum, femidiaphanum , ponderofum , al- 
bum, corpus coalefcit; non inflammabile 
eft : acri expofitum cuticulam quafi ladteam 
induit; reducitur in Regulum antimonio 
quam fimillimum, qui ardet. 
- Goroll. A quibufdam Zr/énicym refertur 
ad Sulphura; fed admodum improprie : 
uti ex modo recenfitis ejus characteri- 
bus ad notas fulphurum comparatis clare 


III. Dx 


, 
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Ds SALIBUS. 


... $. 18. Salia vocantur corpora in aqua 
folobilia, in igne fuentia vel volatilia, 
non inflammabilia. $e 
$. r9. Duo Salium. purorum, nativo- 
rum, genera. in regno minerali praeprimis 
iunt cognita; alterum Neutrum, alterum 
Acidum. 
$. 20. Neutrorum duo dantur : alterum 
Sal commune (Q), muria, quod fi purum 
tft, colore candidiffimo fplendet femper ; 
femi-pellucidum ; aqua pura folutum , le- 
mi igne infpiflatum , cryftallos teflulatas, 
hexaédras , cubicas, quz in pyramides 
 tuncatas coacervantur , exhibet ; in ig- 
nem injectum valide crepitat. 
$. 21. Alterum vocatur Nitrum, quod a- 
qua pura folutum , lege artis cryftallifa- 
tum, induit figuram prifmaticam, hexac- 
dram, ad bafes in pyramides fimilis poly- 
goni terminatam ; coloris eft candidi; íc- 
 mi-pellucidum;in igne puro, qualis eftig- 
mnis folaris concentratus, vel in vafisa pa- 
buli ignis illapfu defenfis , liqueícit medios 
-€nri igne; fummo igne partim per vafa 
: |f uanfs 
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tranffudat , partim in fumum, qui Nitrum 


exiftit , refolvitur ; addito vero inflammabi- 
li quocunque, ingenti cum ftrepitu, com- 


' buritur, atque cum hoc,ex parte, in alkali 


utatur. | 
6. 22. Datur & Sal "fcidum , vagum fofi- 
Je di&um, in chalcantho, fulphure, alu- 


mine, quin ubique fere obvium ; rariffime, 


fi unquam , purum 5 fed haerens vel in me- 
tallis, przefertim Cupro & Ferro, vel ter- 
ris calcareis, (zepius vitrefcentibus , ipfifque 
filicibus, vel inflammabili foffili conjun- 
€&um. His autem dotibus id fe'ab aliis di- 
ftinguit, quod fit acidis omnibus rcliquis, 
€ognitis, ponderofius; fixius; haec e ma-- 
tricibus fuis excutiens ;;.cum aqua pura 
miftum incalefcens fortiter ; cum oleofts 
cujufcunque Regni coiens im fulphur vul-- 
gare. Quznam ejus in Metalla &c. vis 
fit, poítea in cap. de Menfiruis expone- 
tur. 
$. 23. Huc forte referri poffent Acida 
Salis communis & Nitri; qua tamen ut 
arte chemica tantum e falibus iftis expelli 
poffunt, ita haud conftat certo, naturali- 
ter ufpiam reperiri. | 
Corollar. An verum & perfe&tum fal AI- 
cali, fixum vel volatile, detur naturaliter 
in regno minerali , quaritur ? De priore 
teftari videtur fal Aquarum Spadanarum, 
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.& Natrum veterum 5 pofterius marmora 
forte, lapidefque fifliles, foetentes, conti- 
nent: utrumque tamen accuratiorc fcruti-« 
nio eget. Vid. Fr. Hoffmannus (a) & 
Henckelius. (b) 


Ei | 
Dr SULPHURE. 


$. 24. Omne , quod eft inflammabile; 
generali termino à chemicis vocatur $4l« 
pbur. 'Tale datur in Regno Minerali ; fem- 
per Acido $. 22. mixtum. Czteroquin in« 
flammabile purum , minerale, à vegetabili 
4c animali haud videtur difcrepare , nec 
nifi unicum dari in rerum natura: ut hinc 
totum , quod varia inter Sulphura datur; 
difcrimen folummodo in divería cum he- 
terogeneis mixtione confiftat. Quum igi- 
tur Inflammabile vix fuppeditet natura 
purum; hinc de variis fülphureorum fpe- 
ciebus, utpote femper mixtis, hic agendi 
locus non cft: non enim, nifi fimpliciora, 
nunc commemorate, inítituti noflri ra- 
tio exigit. TN | 


V. Dz 


-.  €a) Differtat. Phyfico- Chern. lib. 1x. obf. r. 
., (b) Tractatu de Apprepriatione , pag. 126, n.4, 


» 


Ke ^ 
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V. 
Ds LAPIDIBUS cr TERRIS, 


$. 25. Lapides vocantur corpora in a- 
qua non folubilia, fub malleo non du&i- 
lia, in igne non ardentia , fixiffima, fir- 
miter coharentia. | 

$. 26. Quando illi minimis impalpabi- 
libus particulis exiftunt, parum ,' vcl non 
cohzrentibus, dicuntur Zerrz. 

$. 27. Si vero vifibiles, palpabiles, ad- 
modum parvi , tamen lapilli coacervati 
funt , nomen gerunt freue , Sabuli , Glaree, 

$. 28. Lapidus | differentize ex habitu in 
igne ut indicentur, fcopus nofter maxime 
requirit; fed fimul reliquos eorum chara- 
€eres, facile in fenfus incurrentes , haud 
inutile erit adnotare. —— 

$. 20. Quidam fummo igne anemio li- 
queícunt , & dicuntur //7/refcentes ; quo 
referuntur. 

1mo, $cbiflus, qui eft lapis ex laminis fa- 
.cilé fiffilibus coacervatus , opacus, mol- 
lior, ut plurimum niger, tuncque durior, 
4drdefia tegularis diCtus , alias & obfcure 
cxruleus, vel cinereus. Hi expofiti in 
vafis claufis ignem mediocrem fuforium 
fne mutatione fuftinent ; magis aucto 

| ! fluunt ; 
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fluunt ; & quidem prior fpecies nigra in 
nitidum vitrum nigrum fic abit ; quz« 
dam vero alix, igne intenfiffimo ,attollun- 
tur in fpumam , adeo, ut parca copia 
magnum vas repleant, inque fpongiofiffi- 
mam mutentur maflam, leviflimam , aquae 
fupernatantem. - 

249, /frailla vulgaris, figulina, gravis, albi 
czxrulei coloris, qua in aqua molleícit in 
paftam tenacem; igne mediocr prius in- 
duratur; magno denique diffluit in vitrum 
fuíco-viridis coloris, Kur ocn 

359, Boli, Terreque figillate , prioribus. 
(n9. 2.) affines, fed pinguiores, variorum 
colorum; qua quidem igne mediocri fu- 
forio eoufque indurefcunt , ut plerumque ad 
chalybis i£tum (cintillas fundant;; majori 
igne in vitrum abeunt , partim folidum 
viride, partim fpongiofum , leve, (uti 
n9. 1,). Huc pertinent quzdam "Terra 
Margacez, minus tamen pingues. 
|. 48. Silex , qui lapis eft valde pondero- 

fus; chalybe ftri&tus. fcintillas fundens lu» 
cidiffimas , qua microfcopio examinata 

deprehenduntur ícoria ferri & lapidis li- 

quefacta; perquam durus; colorum diver- 

fiffimorum. Venit autem fub diverfiffimis 

nominibus ; prout color ejus variat: imo 
viliffimus alias lapis pro magnitudine ,colo- 
.rum pulchritudine & varietate ,. mnagno 
pre- 
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pretio zftimatur. Si lapis hic vel naturae 
li fuperficie, vel fractus, admodum angu- 
lofus, & fcindens eft, dicitur à metallicis 
Suarzum.  Quszdam hujus fpecies igne 
anemio fat facile liquefcunt: ali: autem 
maximum ignem vix mutatz fuftinent, a- 
deoque haud viderentur huc pertinere ; nifi 
addito pauxillo falis , aliove menftruo,imo 
ipfo carbonum alkali, liquefcerent nudo 
igni expofix. Quando Silices minimi, 
sranulati, coacervati modo funt, non ve.» 
ro cohzrent , vocantur Zfreza , vel Sabuluim.. 
Si vero aggregati cohzrent, diftincti ta- 
men funt, Lapis dicitur erveparíus, vel Sa- 
xum fabulofum , quod naturze ejufdem eft, 
ac Silex, variifque coloribus, fubtilitate, 
ac habitu inigne donatum. RCM 7 
$. 30. Calcarei alteram conflituunt Za 
fidum claffem ; qui exufti fummo ig- 
ne ita faltem immutantur, ut vel ífta- 
tim in igne molleícant , vel addita aqua 
tandem dehiícant in calces. Hujus gene- 
ris funt. | | | 
1m?, Spatbur, quod eft lapis mollis; le- 
niori igne, cum levi crepitationc, tam fra» 
gilis reddendus, ut intra digitos in farinam. 
conteri poffit ; gravitatis diverfae , prout 
magis vel minus compactus eft; ut pluri-- 
mum rhomboidalibus, ízpe prifmaticis. 
parallelis, oblongis, partibus aggregatuss 
WE | di- 
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diverfze pelluciditatis ; plerumque aquei , 
vellactei coloris. — 


24e. Marmora | coloribus: divérfiffimis j: 
plurimisfzpé permixtis, varia. Marmor: 


autem lapis eft durus; plerumque opacuss | 


qui, magno igne uftulatus, fi aeri ex- 


ponitur, vel aqua hume&atur, fummo: 


ES 


cum azítu dehifcere folet in tenuem. cal-. 


cis; pulverem. Sed. & hic datur excepe- 
tio: funt enim Marmora quzdam nitida, 


qux igne haud adeo vehementi in vitrum 


opacum, nequaquam in calcem, commu- 


tantur. 


^39, S talaftites , qui lapis eft leviors 


mollis; albi plerumque: vel grifei coloris. 
& calcareus' femper , raro alterius : natus. 


rx deprehenditur. 


-$. 31. Quidam denique Lapides; in. igne 
fummo vulgati vel plane non mutantur , vel 


fi mutantur, haud tamen funduntur, neque 
in calcem ,- imediante humido, dilábuntur: 
unde appofitiffime vocantur 24pyri. 

«1. Creta inter. hos primum meretur lo- 


cum ; utpote, modo pura fit, fub ipfis 


fpeculis.caufticis ne quidem mutabilis. Eft 


levis; alba;. molliss  porofas tranfmittens 


aquam; cffervefícens cum omnibus acidis , 
in quibus & folvitur; ad tactum non pins 
guis, fed fcabra.. | TAUTA OS 


2. Marge dein huc. pertinent impurio- 


GE] 
2 


L4 
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res, cretacea: quo referenda Terra tripos 
litani ; Creta fimilis,fed levior;ad tactum 
iitior; flava; alba; rubra ; griíeas indu- 
refícens in fummo igne eofque , ut chalybe 
percuffa fcintillas fundat. | 

3. hsbeflus , lapis fibris, rigidis , fila- 
mentofis, íeíc decuffantibus , contextus; 
pondere quam maxime diverfus ;igne fum- 
mo vix mutabilis, nifi quod colorem ut 
plurimum in album mutet, ac durior fiat, 
ac antea. Species ejus ifta, leviffima , quae 
dicitur Saber montanum , colliqueícit in 
vitrum nigrum (a). | 

4. Zhniantbus , qui parum à priori dif- 
fert, nifi quod fibra ejus utcunque flexi- 
les fint & parallela ; ut ideo fila, panni 
culi, & chartz de quadam ejus fpecie à. 
curiofis conficiantur. Suflinet is ignem 
mediocrem abíque mutatione: quando ves 
ro fummo ignis gradui exponitur, deper- 
dit vel pro parte, vel in totum, fuam fle- 
xilitatem: id, quod praefertim in Ámian- 
thi illa fpecie , quz , intra digitos friabilis, 
falfo dicitur ZZ/wmen plumofum , obtinet s. 
quippe qua adeo indurefcit igne , ut ad 
chalybem fcintillas fundat. (b) 


f. Oh 


(a) Á. Henckel. de lapidum origine, pag. s$. 
-(b) dem ibid pag. s. — 


- 


. $. Ollaris (a), lebetum lapiss qui ad ta« 
Gum perfe&e fapones refert ; plerumque 
femi disphanus; mollis; fatis ponderofus ; 
icie' cultri facillime figurandus ; mutans 
in igne colerem fuum in album, & adeo 
indureícens, ut filicem ad amuffim zemu- 
etur, percuffufque prompte fundat fcin- 
jlas. Agit autem rimas igni vehemen- 
iffimo expofitus. Huc quadam Cile 
pecies pertinent. 

6. Taleum. Ett lapis ex fquammulis coa- 
clervatus ; ad tactum faponaceus ; utcuns 
jue tenax ; magrium fuftinens ignem , nee 
ifi fragilior in co evadens. | | 
.7. Mita. Prioris eft fpecies; fplendens; 
nagis nitida; nigras aurea; argentea ; nec 
gne nec aqua domabilis. | 
'"Plurimz Lapidum horum fpecies, anté 
fftionem faponacez , vi ignis afperiu(culoé 
1ünt. c4 | | / 
..$. 32. Dantur adhuc plura Lapidum ge 
era, infinitzsque horum fpecies, figura; 
olore , duritie, pelluciditate, gravitate, 
iverízz, quibus tamen enumerandis füper- 
deo: jubet enim inítituti mei ratio, eo- 
intum heic deícribere, qui magisfunt vuls 
ares, & in quibus reliqua mineralia ple-- 
imque folent effe reéondita. Adde, quod 

piu 


re ) Carol. Linnzi Syftema natutze, 'Tab. r. 
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plurimz fpecies ex mixtura variorum o- 
riantur; quarum binc ratio hoc loco non. 
habenda , ubi de fimplicibus tantum dil-. 
ferimus. Cateroquin qualefcunque demum 
reperiantur infuper Lapides, ad unam 
hactenus expofitarum claffium referri pota: 
funts quanquam alios praterea characteres 
poffideant fpecialiores. 
. $. 33. Interim haud quaquam credide-. 
rim, ea, quz ha&tenus tradidi, íufücere 
ad exactam Lapidum omnium , quos natu- 
ra fuppeditat , cognitionem: neque enim 
ut volui, fed ut potui, rem executus fum. 
meliora fi quis dederit , avide amplexu- 
rus. Sunt certé Lapides infinitis adeo mo-: 
dis àc proportionibus inter fe mixti; ut: 
ne armatus quidem oculus iis accurate dif-: 
cernendis plené fufficiat. Figura eorum ;, 
Colores, alizque ejufmodi. externas dotes: 
vix conftantes funt 5 ab infinitis caufis, 
non femper ad ipfius lapidis materiam perez 
tinentibus , pendent : ut ideo facile falli: 
queat, ex talibus qui judicium atque dig- 
notionem promit. Firmiore talo ftare vide-- 
tur illa methodns, qua per varios ignis 
gradus explorationem facit in vafis primo 
claufis, puriffimis , igni refiftentibus, deim 
& infapertis ad focum ancmiuin vel fabri« 
lem. | | 
$. 34. Àn plura dentur Mineralium on 
i 
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plicium genera vel fpecies, prater jam di- 
Cta, quis negabit? Nullum enim dubium 
ett, quin Salia, forte & Meralla, ac Semi- 
metalla, exiftant in rerum natura ab enarratis 
divería , quin forfan & Mineralia ad nullam 
harum claffium referenda: quod ante pau- 
ca fecula modo inventum Nitrum, veteri- 
bus, quantum fcimus, incognitum, affe- 
rere cogit. ! : 

— ^Goroll. Cum Docimafia doceat indolem 
& differentiam Mineralium fimplicium , - 
nec not compofitorum mixtionem ; patet 
ejus ufus in condenda Hiftoria Naturali. 
Sed neque minus utilis eft & neceffaria in 
Metallurgia. Cum enim folo adípe&u de 
indole Mineralium. certum judicium ne- 
mo ferre poflit ; opus eft, ut experimenta 
in fubfidium vocentur Docimaftica. Mi- 
nera Plumbi flavo. viridis, cryflallis fpa- 
thum nitriforme zmulantibus ,. fit pro e- 
xemplo, qua, quantum ício, in uno tan- 
tummodo loco reperitur. Pone aliquem 
omnes minerarum Plumbi fpecies, hac fo- 
la rariffima excepta, vidiffe; folo is fane 
adfpectu , figura, colore, pondere, nun- 
quam eruet, eam Plumbo effe ditiffimam: 
quod & de plurimis aliis verum effe, 
quilibet harum rerum peritus facile con- 
ceflerit. . Mineras Stanni a. merallicolis 
pro mineris lerri habitas fuiffe, mag- 

B z no 
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nocum detrimento, narrat Erckerus. (a) 

$. 35. Duplex Operationum Docimafti- 
carum eít finis; videlicet , ut fciatur, (a.) 
quale & quantum de quolibet minerali in. 
fubje&to compofito fit aggregatum. (b.) 


Quale & quantum cum lucro inde poflit: 


feparari. 


Scholion. Fallustar fepe saetallicole a Docima-- 
flis; quando bi exploratiouem tali 21odo 65 per ta-- 
lia additameuta iuflituuut , quibus, ta majori ope-- 


re , ob majores fumtus &S. labores, uti nom licet. zi 


euim eum im fiuem in[litnitur operatio requiritar 
lalis metbodus, quam wel majori opere imitari, 
vel cui alinm wiam qne profuuam liceat fubfli- 
zuere, | mod 


[d 


CoA Pod 
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Eorumque prepavatione. — 

piv 

$. 36. Antequam. tra&emus de Inftru- 

mentis & Vafis, ipfofque Proceffus aggre« 

diamur; decet eorum corporum indoleni 

exponere, qua Vaíis iftis contineri, Ine 

dtrumentis dirigi & applicari, nec non irm 

Artis Objectum agere debent. | 

$. 37^ 

(a) Vid, Laz, Ertkers Probit Buch, pag. 120. bh 
&om, Zinn: UImS-"1 E" 
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.'&. 37. llla corpora , qus certis condi- 
tionibus aliis applicata, ea fic folvunt, ut 
inter foluti partes divifa haereant , néc rur- 
us fponte inde fecedant , vocantur Mes. 
7a. Dividuntur hxc praefertim in //ecz 
t bumida: hec iterum variis modis fuüb- 
lividuntur: qua de re ubique in Chemico- 
üm fcriptis mentio fit, nec heic:loci a- 
"emus ;utpote fpecialiorem duritaxat Che- 
nic partem , nunc pertractantes: folum- 
nodo enim opus erit huc pertinentia ,qua- 
enus fcopus nofter requirit ,. fpecialiffime 
xponere, corumque przparátiones do». 
ere. ^ UUHSRURONME RS IBIPUER XI 


);METALLIS; EORUMQUE 


De .Plumbo. 


/$..38. Ejus chara&etes vide cap. 1. $. 9. 
Quando P/umbum iu vafe terreo exponitur 
gni raediocri, nafcitur mox cuticula fco- . 
darum verficolor, tenax; aucto ad lucu- 
entiorem vaforum candeícentiam igne hzee 
cüticula tenuiter liquefcit , rejicitur ad 
marginem , format ícorias, qus vocantur 
Litbargyrium. | Videwur tunc cbullire & 
fumare Plumbum , -perpetuoque guttu- 
le, ícorias prioris gencris rcferentes; ori- 
B une 
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untur, quz oleiinftar(upernatant Plumbo, 
perpetuoque rejiciuntur ad priores. Si ig- 
nis fic continuatur, totum denique Plum- 
bum convertitur in Lithárgyrium. | 
$. 39. 81 Plumbo fic fumanti immittitur 
Cuprum ; videtur motus ebullitionis ad-: 
modum incitari, & Cuprum quafi vi dif-: 
rumpi, difparere , & in unam, ad afpev: 
&um homogeneam, maffam cum Plumbo: 
abire, fragilem, cujus fractz fuperficies,, 
fi ubduplum circiter Cupri additum fuit,, 
feré chalybem induratum colore & figura 
reprzefentat. j 
$. 40. Aurum & Argentum eodem mo-: 
do à P/umbo folvuntur, fragilia fiunt, &: 
Aurum przprimis ab ejus minima copiai 
pallefcit. | 
$. 41. Stannum folvitur in P/uzbo, ig- 
ne non multo majore , quam quo ambo; 
fluunt: fimulac vero ignis ita augetur, ut; 
candefcant vaía ; Stannum mox aflurgit: 
fupra Plumbum, in forma grumulorum ,, 
pulverulentorum , candefcentium ; ut im- 
perito vidcatur carbunculos illapfos effe :: 
fiquidem de igne exemti aliquamdiu, pru-- 
narum inftar, ardent. Frigefa&um Stan-- 
num, fic calcinatum, colore albo, flavo,, 
& rubro variegatis apparet. | 
$. 42. Plumbum , quamdiu formam 
fuam  metallicam — habet, non. attingit: 
l'er-- 
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Ferrum , quomodocunque igne urgea- 
tur. | Lo Mert is 
-.$. 43. Semimetalla ad ignem facile col- . 
liqueícunt cum P/umbo, hujuíque mallea- 
bilitatem tollunt, fi majore copia ipfi uni- 
ta fuerint. | | | 
7.8. 44. Sxpe opus eft hoc Metallo gra- 
nulato, ut cum aliis mifceri, & pondus 
ejus exactum facilius determinari poffit. 
Fit vero hzc comminutio optime via 
ficca, fequenti modo, & vocatur Granuia- 
zi. lmmitte Plumbum in cochleare fer. 
reum, funde leni igne, ftatim ac perfecte 
liqueícit ,infunde uno rivo in pyxidemlig- 
neam , operculo ligneo munitam, vel a- 
liud quodcunque vas, in quo liquidum 
quoddam validiffimé conquaffari queat, 
neque tamen , ut exfiliat, metus fit: fint 
vero paríetes vafis creta vel cera largiter 
perfricati; tunc ocyflime conquafletur ea 
lege, ut agitatum intus Plumbum fortiter 
ad latera vafis allidat , continuato motu 
. hoc tam diu, donec folidum perfiftat: in- 
venics maximam Plumbi partem in tenuif- 
. fima, porofa , granula divifam; abluatur 
dein adharefcens forte creta; trajiciantur 
granula per cribrum , ut fiant zqualia, 
ex(iccentur, & vafe puro contra pulveris 
illapfum te&o ferventur in ufus poftmo- 
dum exponendos. 
B4 Scho- 


,' 
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Scholion. I. Ario iffini Proócéffus bac eft. Dan 


gar inter metalla quedam ,uti Plumbum , Bzauuum , 
Auricbaleum , que fufioni proxima [unt fragiliffima 
PfIar [abali madefacti.. Creta, qua vas iutus ob 
ducum , reddit fuperficiem waldà refiftentem , eo. 
defendit contra ambau[Honem. * Si nunc Plusibusa 
fufum , modo ante de[cripto, ad vafis latera contuli 
fur, vo Wipwieuio , quo abire vucipit ig folidum , 
ena[Ja fragiliffima. divellitur in Leuauem fcobem, via 
utfs bac eucheireft obtinenda. t 

Scholion. II. Cazzele faz10, 1mo, Ne Plumbuya 
Gimio igne faudatur suafcitar euim cuticula ,qua li- 
cet feparata venox alia atque alia próducitar , que 
congua[Jaudo idtermixta Plumbo óperatiomewi opti» 
mé fhccedere, impedit; quia: nimis teuax eff. 2do, 
U: fat Gene fluat; ue mox tmmilJa ima[fa frigefeat y 
antequam divelli po[fiz. 


Corillár. Patét ergo, talem pranulatioz 
nem non fieri poffe cum iftis metallis, qu& 
€o ténaciora redduntur , quo liquefactio- 
ni funt propiora; uti Aurum ; Argen- 
tum &c. 2g id. 

$. 45. Plumbum , 8 omnia ex eo pro- 
du&a, magno igne tota abeunt in Ziirgrm. 
($. 9, & 38.) Jeddiiedu. 

$. 46. Hoc Zitrum, five. Litbarg yrium , 
mixtum «erendo & füfüm cum Lapidi- 

bus Vitréfcentibus, ( g. 29.) hos longe 
mmore igne in vitrum cormmutari facit, - 
quam per fe fieri potuiffet. Si Lithargy- 
"ii copia fatis magna additur , Lapides hi 
in Vitrum fluunt adco attenuatüm , quod 

! per 
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wet vafa fe fubducit , ipfaque vafa, nifi 
tranfitum liberiorem concedant , lique- 
facit, | 
$. 47. Lapides Calcarei omnes ($. 30.), 
fi eodem modo $. pracced. cum Zzrbarg y- 
i) tradantur, idem patiuntur. ]. c. /- MN 
requirunt longé majorem Lithargyrii co- - 
piam, ut zque tenuiter fluant, A 
. $:45. Lapides in igne perfiftentes Apy- 
rl ($. 31.) difficilius immuütántur, & nifi. 
accedat commixtio mechanica, & medio- 
Cris ignis. gradus diutius continuetur, per 
Vafa continentia fefe citius fubducit Z;- 
zbare yrium , quam ut perfe&e folvat hok 
Lapides. Ms s | 
. '$. 49. Inter metalla Cupri & Ferri li- 
quefactioném ad ignem L/bargjriz qui- 
dem promovet; co ipfo autem eorum por. 
tionem infignem confümit, in vitrum fe- 
cum convertit, dictis ( $. 46.) obnoxium. 
Antequam vero hzc metalla fant deftructa, - 
Vitrum Saturni fefe non zque mifcet cum 
lis, ac cum lapidibus ante dictis; fed cir- 
cum, & fupra, natat. , 
...$. yo. Stannum ejufque calx ($.10.41.) 
cum JZirbargyrio perquam difficile fubipi- 
tur in vitrum, fed femper fefe. ex eo fub- 
ducens fupernatat: fi vero tandem fubipi- 
tur ; manet quidam lentor, non,nifi mag- 
Ja Litharhyrii copia addita , diluendus. - 
Í. e Bfr Fa 
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Facilitatur quodammodo vitrefactio calcis 
hujus per Cuprum : hoc enim addito, con- 
fufo, commodius domatur. 

$. 51. Auri & Argenti liquefactio à Zitro 
Satur&i promovetur quidem (uti $. 49.)5 
fed jacturam inde non patiuntur. Quodfi 
tamen fzpiffime Aurum & Argentum cum 
Lithargyrio liquefcunt , tandem pondus. 
eorum aliquantulum imminutum reperies: 
tur: quamvis interim ifthac fui parte non; 
deftruantur; utpote quz fimplici fepara- 
tione rurfus inde educta ejufdem, ac an-: 
te, nature effe deprehenditur : uti pro- 
ceffus Partis fequentis docebunt. 

$. yz. Semimetallorum liquefactio a. ;- 
ibargyrio ptomovetur ; tumque idem, ac: 
metalla imperfectiora, patiuntur: quodi 
per Ferrum additum facilitatur. | 

$. 53. Patet ergo ufus hujus Litbargyriti 
in excoquendis mineris refractariis Auri, 
Argenti & Cupri infignis. Solvit enim 
qualefcunque lapides & terras citius , quam 
metalla in vitrum deftruat ; modo omnia 
zquabiliter &  minutim permixta fint. 
'Tumque metallum gravius per tenuiter: 
fluens vitrum defcendit , & in reguluum 
colligitur, fupernatantibus terreftribus le- 
vioribus fcoriis. Semper autem meralli fi- 
mul^liquid perit; vel fi eft Aurum & Ar- 
gentum , coriis pro parte exigua detinetur; 


$. 54- 
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0$. f4. Quum vero Litbarg yrium adeo fa- 


cile per vaía fefe fubducat quzcunque, &. 
dum liquefcit, in fpumam attollatur, fic- 
que facile tranfcendat vafa ; nunquam eo. 
folo utuntur Docimaftz, fed lentorem, ei 
inducunt , & id ligant per filicum , are- 
nz, luti, &c. certam proportionem addi- 
tam: fumunt enim pulveris filicum calci- 
natorum vel arenz partem 1. Lithargyrii 
partes 2. terendo mifcent exaGiffime, íu- 
peraddunt Nitrum vel Sal Commune, ut. 
co facilius fluat, claudunt vafa, quz effe 
debent denía & folida, tigillo, ope luti. 
firmato, ne carbones Lithargyrium in 
Plumbum redu&uri illabantur, fufum fic 
relinquunt ultra quadrantem horz vel. 
diutius : in qua operatione femper in ci- 
ncrarium furni anemii refpiciendum ; ut 
reécognofícatur, an crucibulum coérceat 
vitrum nec ne: ízpiffimé enim accidit, 
^ut aqua inflar per crucibula tranfudet, 
inque cinerarium deftillet : quo vifo fta- 
tim vaía ex igne funt auferenda; nifi 
totum , quantum , perire velis. Fracto 
crucibulo ut plurimum parvus regulus 
Plumbi invenitur, à pinguitudinc falis vcl 
Amitri impuri redu&us ; in medio Vitrum 
baret Saturni feparandum , & in ufus 
lervandum ; gleba falina fuperior abji- 
cienda, 


O$j$$ 


* 
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"$. f. Si Luto vel Argilla uteris, vel ca- 
pite mortuo Vitrioli edulcorato, optimum 
quoque nafcitur ex Libargyrio vitrum : 
cavendum modo , ne nimia horum copia 
addatur: nimis enim faturatum Lithargy- 
rium tum tion éonfumit corpora a metallis 
feparanda. Fit quoque iners vitrum , 
fi Lithargyrium pro parte fefe per vafa 
fubdücat; cujus jacturz: cata eft; fi cru- 
cibula non fünt fat folida, vel mixtio Me- 
chanica negle&a fuerit. A | 

$. j6. Catérum de P/umbo notandüm ; 


quod ejus vapor: Aurum optimum adlam- 


bens hüic fragilitatém conciliet: «. 


De Statue, 


- $.57. Ejus defériptionem vide ($. 10.) . 


Stanmum folvit Argentum ; Aurum, Cu- 
prum facile; réddit vero hsccé metalla; 
'fi zquali' vel minori copia cum eo colli- 


quefcunt , fragilia admodum; preprimis: 
Argentum , quod a:minima Stanni copid - 


ádmifta , inftar vitri, redditur fragile: fi 
vero longe majori copia ingréditur maffas 


métallicas, manent hz utcunque flexiles :- 


e. g. Stanhi partes X. Cupri paré r, fufio- 


. ac à ET ' 
ne mixta exhibent maffam rigidiorem pu- 
ro Stanno , qué tamen adhuc 'tractabilis 


manet: quo artificio utenfilia ex Stanno 
| fiunt 


2 
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diunt longe durabiliora;. Cupro fi Stanni 
X partes adduntur, & fimul Aurichalci; 
vel Zinci pauxillum , nafcitur inde Campa- 
narum & 'Tormentorum bellicorum Me« 
tallum fragile, & maxime fonorum. 

.$. 58. Plumbum omnium minime 4 
Stanno fragile fit attamen paulo rigidius 
Évaditt ^" | Lore ai 
—..$. jo. Limatura martis ; vel hujus la- 
Telle tenuiffimz , fubito in crucibulo 
 candefcentes redditz, à fuper affufo $735- 
4; duplo, magno tamen igne, abeunt in 
regulum fragilem, album, magneti promp- 
te obfequiofum. Subitiffimo igne hic opus 
eft, ne magna Stanni copia comburaturs 
teumque in finem, & ut ferrum eo citius 
liquefcat ; convenit Tartari & Vitri ali- 


quid fuperaddere. ue 
- $. 60. Vapores Stans Argento, Auro; 
& Cupro funt admodum noxii: fragilia e« 
nim indé fiunt : imo fi minimum Stanni 
in foco, ubi di&a metalla funt tractanda, 
difpergitur; du&iliffimum metallum, mo- 
do in tali foco igniatur, adeo intra&tabile 
€vadit ut ne malleo quidem attingi queat, 
«quin vitri inftar findatur : quare fi mini- 
mum Stanni in focum delapfum fuerit , to- 
tus eít, quam accuratiffime emundandus , 
ignifque inflruendus una vel altera vice 
el for- 
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fortiflimus 5 ut diflletur , quicquid forte 
remanferit. 


De Cupro. 


$. 61. Cuprum folvit Aurum & Argen- 
tum; quod omnes moneta & utenfilia do- 
cent; eaque reddit magis firma; cum a- 
lias ob magnam flexilitatem vix ad ullum 
negotium in vita communi poflint adhi- 
beri. 
. $.62. Cuprum cum Ferro igni expofi- 
tum hujus liquefactionem promovet : ip- 
fum tamen hac mifcela & rigidius fit, & 
coloris paliidioris. Ut autem colliquatio 
hzc felicius fiat, "Tartari Vitrique vulga- 
ris tantum, quàntum ad fuperficiem maí- 
Ííz contegendam requiritur, fuper injicere - 
juvat. —— 


De uro €9 Argento. 


$. 63. durum Gc frgentum fíe invicem 
folvunt: praterea ferro fefe optime mifce- 
ri pauuntur. De «exteris vide prace- 
dentia. | 


Dx 
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De Ferro. 


. $. 64. Videantur antecedentia, Notan- 
dum modo, quod Ferrum purius effe de- 
beat, in ejuímodi commixtionibus: fi e- 
nim multo fcatet fulphure, confufio mi- 
nus bene procedit ; fed Ferrum in fepa-. 
ratum a reliquis Metallis regulum colli- 
gitur. . 


De Mercurio. 


. $.65. Mercurius folvit Aurum, Argen- . 
tum , Plumbum , Stannum , Zincum & 
Bifmuthum ; Cuprum vero paulo diffici- 
lius : vocatur hzc folutio , Zfmalgamatio. 
Omnia autem ifthzec Amalgamata fiunt al- 
ba, & fi multum metalli in Mercurio fo- 
lutum fuerit, paílae inítar fpiffeícunt. Uv 
vero "hz Íolutiones feliciter promteque 
procedant, requiritur 

i"e, Ut comminuztur metallum : id, 
quod omni modo facere licet, modo non . 
accedat alcali: hoc enim Mercurii actio- 
nem vel retardat, vel prorfus impedit. — 

24^, Ut mixtio accedat mechanica te- 
rendo. | | | 

379, Calor, quantum Mercurius ferre 
poteit, quin diffipetur. 
B. | 49. Ut 
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49. Ut metallum nitide fit fuperficiei j 
à pinguedine inprimis libera. 

$. 66. Solvitur vero metallorum dictos 
rum plus vel minus; prout conditiones jam 


dic adfunt, puritafque Mercurii major. 
- NET 20) 


vel minor eft. — 
$.67. Notanduti véro, quod pars mes 
tali foluti tam perfe&te attenuetur à /Zer- 
éurio; ut falis inftar in aqua foluti fefe per 
poros filtri fübducat. Attamen perexigua 
tantum quantitas fic folvitur ; certa non 
determinari poteft univerfaliter, utpote in 
fpecialiffimis experimentis per leniorem 
deftillationem faltem detegenda. Alia pars 
Metalli foluti: currit quidem cum Mercu-- 
rio libero : fi vero per alutam premitur 
Amalgama, retinetur imperfe&e folutum 
metallum, una cum adhzrente zquali cir- 
citer Mercurii copia. ' 
$. 68. Ferrum & regulum Antimoni! vel 
plane non attingit , vel arcanis modo ufque 
dum artificiis eo difponendus eft Mercurius, 


py ch 
Dr SEMIMETALLISj; 
ur MENSTRUIS.. 
De rfenico. 


$.69- efrfenicum , cujus defcriptio ($ 17.) 
Edo | ata , 
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data, fi cum variis Terris, praefertim cal« 
cariis & apyris, triturarido bene mi(cetur; 
igni dein expofitum longe fixius depre- 
henditur, ac perfe eft. — — | 

.$. 70. Si mixtura ($.69.) pauxillo Tara 
tari commiícetur, aqua dein leviffimé hu» 
mé&atur, ihterpofiti(que. ubique lamel- 
lis. ferreis in vafe furnmum ignem fuftinen- 
te comprimitur, ac tandem vas, manenté. 
parvo foraminulo aperto, bene claufum. 
p: 6. vel 8. horas exponitur mediocri pri« 
mum Jgni, denique jn fummum au&o, 
ut mifía intus contenta fundatur; depre- 
henditur regulus Ferri dealbatus, fragilis, 
non, nifi igne aperto, diu continuando, in 
priftinum ftatum reducendus, 
$. 71. 8i eodem modo Cuprum cum 
Virfenico tráctatur; dealbatur itidem, reti- 
etque infignem malleabilitatem: praepri- 
nis, fi una vel altera vice cum "Tartaro 
; Borace funditur; ut fuperfluum'adhz- 
ns Árlenicum diffipetur. | 
.$. 72. Stannum & Zrfenicum ad ignem 
ixta cito dilabuntur in cineres, Arfeni- 
i parte fat pertinaciter Stanno adhz- 
ente. : | | 
.$. 73. Plumbum cum Zfr/zuiro mixtum 
enfiffini fumi fpecie cito ex parte abris 
"nitur, refiduo manente fubtili vitro colo 
is Crocei. 


€ $. 74: 
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$.74. Argentum ab rfeuico , fimilitet 
($. 70.) applicato , penetratur , ac mal- 
leabilitatem amittit; igne véro majore. 
abripitur fumi fpecie. 

$. 75. Aurum, ab /frfenico penetratum ,, 
fit quam fragiliffimum, color ejus detur- 
patur, magnum in Ignem fubito tunc im- 
miffum pro parte fublimatur. | d 

Scholion. O2 bazc dr[enmici proprietatem vocas. 
24r id Sulphur rapax; fiqaidem. ejus actione ,- per: 
'desem: C9 Aérem [ujcitata , plas saetallorum , fub: 
fpecie florum ac fubhmuat:, im cammos fepe ele-. 
vatur, quam im ipfis furuorum  catillis colligitur, 
ÁMateries autem folida fic fublimata vocatur. Cae» 
dmia fornacum. ^ - | | 


$. 76. 4irfenicum porro varia vi a diver-) 
fis Metallis trahitur, hzcque viciffim tra-: 
hit. Inter omnia quidem metalla Ferrum: 
abforbet avidiffime ; dein Cuprum, Stan-« 
num, Plumbum, denique Argentum. Hinc; 
omnia "metalla per Ferrum à labe Arfeni-. 
cali liberari poflunt : non veró zque per! 
ícorias P'erri; nifi fufio fiat in igne aper-. 
to: tunc enim fcorix adhiberi utiliter pof-. 
funt; quia, licet ipfz per fe Arfenicum. 
non abíorbeant, reducta tamem in Ferrum: 
hujus inftar quoque agunt. Atqui reduci | 
eas füb memorata conditione, paulo poft. 
 monítrabitur, SH, 


D x. 
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De utimonio. 


$$. 77. "fitimonii (8$. 16.) regulus , mag- 
no igne fufus; totus deprehenditur volati- 
lis; ad ignem inftar Plumbi fere ebullit; 
inque vitrum non fixifimum refolvitur 
dum interim reliqua parte fumi fpecie a-- 
El 65. ELT : Z 
..$. 28. Ts ipfe ómnia corpora, haftenus 
cognita, reddit volatilia Auro certis mo- 
do conditionibus excepto. . 

(f$. 79. Ruditer pülverifatus mediocri ig- 
nc fuforio dilabitur it calcem, quz mag- 
no igne fufa, tota, corivertitur in vitrum , 
intenfe rubicundum , femi-diaphanum , du- 
rum fatis. Hoc Zitrum fortiorem in cor- 
pora effectum edit, quam ipfum Lithar- 
gyrium ($. 46. ad £2.) :-Lapides enim om»: 
his generis atfenuat , diffolvit, atque ig- 
nc aperto validifiimo in auras fecum rapit. 
*$. 8o. Quin Zitrum hoc metalla omnia 
&que immutat, in fcoriam convertit vo-: 
latilia red dit, folo Auro excepto; utpote 
quod ab omnibus heterogeneis per illud 
liberatur ; praeterquam ab Argento & Stan- 
no. horum enim difficilius obtinetur hac. 
Via feparatio. Hinc lupum & devoratorem 
non modo metallorum, fed corporum fere 
omnium, id merito vocaveris. 49 
b | € z $. Sr; 
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6. 81. Actio tamen i(thzc ( 8.80.) regu- 
ling Zfatimonii partis admodum augetur ; fi 
ignis validus vafis claufis prius adhibeatur, 
vel pingue qualecunque fuper injiciatur: 


per hzc enim remedia impeditur, quo mi-- 


nus Antimonii regulus cito avolet : actio e- 
jus hinc diutius in corpora deftruenda du- 
rat ; ut denique igne aperto validiffimo om- 
nia diffipari poflint. 

$. 82. Caterum ratione unionis variz 
cum diverfis. Metallis idem valet de 2227;- 
anbnii regalo, quod de Arfenico ($. 76.) 
di&um eft: cum Ferro enim avidifiimé fe- 
fc unit, proximé cum Cupro, &c. 

Coroll. Patet hinc convenientia Aeg 
Zntimonii cum Arfenico : videtur eaim to- 
tum in eo confiftere difcrimen, quod Ar- 
fenicum in Antimonio per vitrefcentem 


terram fit fixatum. Unde fit, quod, fi. 


metallis eft admixtum Antimonium, fola 
uftulatione vix inde diffipari queat ; imo 
vero liberiori igni cum iis expofitum, dum - 


| 
| 


avolat, ipfas. metallicas partes fimul de- 


ftruat atque volatiles reddat. 


£« 


De Bifmutbo, 


s.82. Bifmutbum (. 15-) metalladifficilius 
Sluentia longe minore ignis gradu facit li- 
quefcere , quam fi fola funt hiquefacienda 5 

com- 


THEORETICA 5 


 commifcet fefe facilé cum omnibus , & 
pro ratione quantitatis addita plus minus 
€a dealbat , fragilia reddit, formamque 
lis femimetallicam conciliat. 

/.... $. 84. Cum autem Bifmutbum adeo, fit 
dettru&tiles convenit, ut ejus commixtio 
cum metallis difficulter fluentibus fiat in 

' vafis claufis, igne ocyffime aucto, nec non 

. fuper additis ($. £9.)^ | P 

.. $ $$. Perquam notatu dignum eft, 
quod Aifmutbum cum Plumbo, Stanno, vcl 
Argento, fufum , hzc ita difponat ; ut dein 
cum Mercurio amalgamata , longe magis 
attenuentur, ac pro longe majore parte 
per alutam una cufn Mercurio tranfeapt, 


quam fi Bifmuthum abfuiffet. ($.67.) 
| De Zinc. | 


$.86. Zincum ($.14.) cum Plumbo & 
Stanno facile fefe mifcet , redditque ea, 
pro additi quantitate , minus malleabi- 
lia. | 
$. 87. Qui zizcum cum metallis diffi- 
culter fluentibus colliquare cupit , dicta 
. ($. 59.) artificia adhibeat oportet. 
—.. $. 88. Si id cum cupri quadruplo mif- . 
cetur , per fufionem; fit metallum fragi- 
le, coloris pulcherrimé aurei , dictum AMe- 
allum princpis Ruperti flavum. 


C 3 $. 89. 


hi 
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.$. 89, Ceteroquin notandum , quod 
Ziutum (t valde rapax: qux quidem 
ejus indoles. per Ferrum. additum | non 
tam facile, ficuti in prioribus, corrigitur. 
Subliiat enim omnia admixta metalla va- 
lidiore ignis. & aeris actione accedente : nt. 
diffipaa furnis aut caminis adhzrefcant | 
vel in forma florum, qui tum JVibil albam" 
vel grifeum , ( pompbolye ) dicuntur ; vel 
coéant in formam fublimati , cui nomen | 
eít Cadmie fornacum ,. germanice  ( Offen- 
brucb): coloris , ponderis . confiftentiz , 
figurz, diverfiflimorum. ! 


Scholion. Ejafmodi augm Flores C9 Subluma- 
£a quoque artuntur ab antecedentibus, Semi-metal- 
lis; quauquam uon adt Zigcum : unde diverfe 
quidem iudolis fumt ; at femper tamem , mbi pro- 
ducuutur , aliquid .arfemicalis , wel. femimetallet , 
fube[fe indicamt. | Pixitate binc etiam walde diffe- . 
"runt : quedam euim eorum im ipfis furmorum pa- . 
rietibus perflifbunt , maguman ignem fufhmeutiay a-.— | 
lia ia altiffimis caminis deprebeudantur, imimorena 
ipu: gradum fereutia. ——— 


Dr SULPHUREIS PURIS, seu O- 
.  LEOSIS, vr MENSTRUIS. 


$. 90. Metalla imperfecta, Ferrum , Cu- 
prum, Plumbum & Stannum, calcinatio-. 
ne diuturna & valida , formam fuam im? 
| | mu. 
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mutant, malleabilitatem in totum, fluxi- 
litatemque pro parte, hinc indolem me- 
talicam ($. f.) perdunt. Semimetalla , 
excepto Aríenico , fimili. calcinatione , 
in calces dchifcunt, qua fummo igne in 
fcoriam ($6. 8. $c5o/.) abeunt, vel volati- 
les fiunt. | 

.$.91. Hifce calcibus , ($. 90.) fi fu- 
peradditur fulphareum ($. 24.), aci- 
do chalcanthi ($. 22.) carens, corpus 
tam fixum, ut magno. tantum. igne 
diíipari queat ; fit mutatio Ícoriz fragie 
lis, vel calcis, in flatum priorem vel 
Metallicum , ( $. $.) vel Semimetalli- 
cum , ($. 13. ) diciturque talis operatio, 
Redatciio. — j "PS. 
10$. 92. Hoc Metallum. vel Semimetal- 
lum, reductum, calcinatione repetita ite- 
rum in talem ícoriam , vel calcem , dc-. 
flrui, ($.90.) & fimili ($. 91.) modo 
reduci poteft. | | 
.$. 93. Patet hinc Oleofum purum prin- 
cipium. ad compofitionem Metallorum. &. 
Semimetallorum ingredi: id quod vel ma-. 
gis ctiam confirmatur per Nitrnm addi- 
tum. Qnuodfi enim Nitrum, cum omni 
fulphureo detonans ,. candeícéntibus , ad. 
ignem metallis fuperingeriturs hac,ma- 
nifeftiffima fub detonatione , quam citiffime: 
in calces fcoriafque immutantur ; cum abí-, 
i: CAU. que 


uM 
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que Nitro, eodem ignis gradu, ac tem- 
pore, nunquam adeo fubitam mutationem 
experiantur. 

$. 04. Docet autem Chemica Analyfis, 
in omni Vegetabilium ac Animalium par- 
te Salpbareum feu Oleofazm ejufmodi zria- 
épium ($. 24.) contineri ; quum vali- 
da id deflillatione copiofum prolici inde 
pofüit. 

$. 95. Notandum tamen, quod calces & 
fcorix ($. 90. 91. 92. 93.) nunquam eouf- 
que per ÓSzipburea , vel Oleofa , redüci 
queant (6. 91.) ; ut priftinam quantitatem 
reddant: quin femper aliquid perit: quod 
quidem difpendium varium cft pro diverf- 
tate Metallt vel Semimetalli adhibiti, pro 
diuturnitate & violentia ignis , quo facta 
cít Calcinatio, pro citatiore vcl lentiore 
Calcium Redu&tione, & pro ipfius Oleofi,* 
quo cuim feductio inftituitur, majore vel , 
minore puritate ac fixitate. | | 

Corgi]. ymun, Ex hifce Metallorum Ferri,. 
Cupri &c. ex lapidibus fuis excoquendo- 
rum ratio patet: fi enim cum carbonibus | 
firatificantur, & igne dein validiffimo, per 
folles excitato, torquentur ; liquefcens co- 
rum fcoria, inter prunas decurrens, per 
ignem attenuatiffima, imprazgnatur exha- 
lationibus prunarum oleofis, & fic reda 
citur in formam mctallicam. "T 

| Coroll, 
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Coroll. 24:9, Cum  calces Metallorum 
longé diffcilius ad ignem fluant , quam 
ipfa metalla, ex quibus deftru&tis fuere 
matz; patet, cur longe majore igne opus 
fit ad Metallum vel Semimetallum e calce 
fua reducendum, quam ad idein reductum 
liquefaciendum. i ! 

Coroll. 3", Hinc & Oleoía, addita Me- 
tallis colliquandis, hac citius ad fluorem 
deducunt , quam quidem fieri potuiffet eo- 
.dem ignis gradu, fine immediato Olcofo- 
rum contactu. D 
. Corel]. 4", Quin conftat etiam , cur 
"Metalla vel Semimetalla, per nudum ig- 
nem deftructibilia, longe minus deftruan- 
tur, fi fub pulvere Carbonum, aliove cor- 
pore Phlogiftico addito, liqueícant , quam 
fi fola ac nuda vim ignis patiantur. 


Dr SALIBUS vr MENSTRUIS.. 
De 4ikali fixo ut Menfiruo. 


-$. 96. Notas chara&erifticas hujus falis 
vid. Boerh. Elem. Chem. T. 1. p. 764. 
—.$. 97. $al ikali omnis generis 'lerras 
Lapidefque , inprimis vitrefcentes, in igne 
magno folvit: quod eo citius procedit, 
quo exactor antea miílio facta eft. Fit 
"tunc vitrum pro falis lapidumque diverfi» 
ecd C tate, 
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tate , pelluciditate , duritie: gravitate , 
colore, ad ignem fluxilitate ,. diverfiffi- 
mum. í.39' . Bits 
$. 98. Aurum. & Argentum ope hujus 
Salis facilius liquefcunt, & nihil eis detra- 
hitur, fi Sal rantummodo fuper ingeritur; - 
modo Metalla, & Sal pura fuerint. Si 
vero horum JMetallorum calx ,. limatura 
&c. mixtz cum. mgjori Salis Alcalini co- 
pia ad ignem liqueícunt ;; non. omne me-- 
talum fundum. petit, fed quzdam ejus 
portio in Sale fupernatante detinetur : fi 
autem terreftria Gc lapides fimul adfunt, 
lentor Sali per h&c. inductus, nullo igne - 
perfecte attenuandus , facit, ut quantitas 
metalli, quod in iis remanet , fit infig- 
nis. - hil ] $ pu 
$. 09. Ferrum 4," Cuprum, Stannum, 
| & Semimetalla, cum hoc $a/e olei expers -. 
te, acerrimoque réddito, fufa lentius con- 
fumuntur.  Pratetea 44a Ferri, Cu- ^ 
pri, &. Reguli Antimonii liquefactionem 
ad ignem admodum adjuvat: non vero, 
Stanni ,; Plumbi 4 Difmuthi4.:&  Zinci 5: 
quippe, quz ipfo .Salefacihus fluunt. — . 
$. 100, «Mercurius. ZZicali prorfus ref- | 
puit, nullaque methodo cognita cum co 
combinari .poteft.. Hinc. id. in. praepara- 
tione. Metallorum ad | amalgamationem 
proríus fugiendum ($.65.). . E 
«215 Ee qd $51OrI 
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/.$. ros. Quidnam JLali fixum cum o- 
leofo puro, aut fulphure minerali, com- 
binatum  przftet, poftmodum , ubi de 
compofitis Menítruis, Fluxibus, Czmen- 
tis, Gc. agemus , indicabitur ; hactenus 
enim fimpliciora faltem exhibemus. 

$..102. Praecipue autem fal fixum, 
tanquam menítruum ficcum , infervit ad 
calces metallorum , per acida fáctas , re- 
ducendas, Acida enim, metallis adhzren- 
tia, per ignem nimis intenfum impetuofe 
prepulía, infignem horum copiam fecum 
abripiunt: at fi per fuper additum Alkali 
fixum tranfire prius coguntur , quidquid 
Metallici fecum ferunt , | abíforbetur at-- 
que figitur, Ut hinc hac via calces metal- 
lorum , per Acida, praíertim falis rgari- 
ni, totz volatiles redditz , fine jactura rc- 
duci poffint: quod haud commodé per alia 
menftrua addita efficere licet. | 

$. 103. cali volatilis heic mentionem 
facere vix opus cít ; quia rariffimus , fi 
ullus, in Docimafiis ejus ufus occurrit. 


De. 4eidis ut. Menfiruis. 


. $. 104. 4fcida vel via humida, vel vie 
ficca, trahuntur in ufus Docimafticos, di- 
verfaque diverfis viis pracftant effecta. Oc- 
currunt inter hac Acida 179, .J/egetabilia, 

| ex quie 
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ex quibus folummodo Acetum Vini adhi- 
betur. 249. F»fflis, inter quz nativum 
.Calcanthi vel Vitrioli ($. 22.) primum lo- 
cum teríet 5. dein arte chemica producti 
fpiritus INitri & Salis Marini. 


De eto vini. 


$ 105. Zfcetum vini affufum omnis gene- 
ris l'erris & Lapidibus Calcareis, crudis, 
vel exuítis , eos cum magna effcrveícen- 
tia in liquidum ad afpectum homogeneum 
diffolvit. Apyros, cretaceos, prorfus iti- 
dem confumit. Inter Lapides autem V itrcí- 
centes ii , qui Silices vocantur, reliqui- 
que ad hanc fpeciem pertinentes, Sabu- 
lum &c. Zfceto. Fini pror(us refiftunt: ca«- 
teri vero faltem quoad partes fuas vitrcf- 
centes huic Acido non obediunt. 

$. 106. Inter Metalla, & Semimetalla, ' 
Cuprum, Plumbum, Zincum, promtifii- 
me:'cum 24ce/o liquefícunt. Ferrum ab eo 
corroditur. In Argentum, Aurum & 
Mercurium Aceto nulla vis eft. Caetera 
potius lentiffd per Acetum extrahi, 
quam diffolvi dixeris. 

$. 107. Solutiones autem iítz ($. tof. - 
106.) itr calore promtius, quam in frigore 
procedunt: id quod de reliquis omnibus, 
qux fequuntur, Menítruis Acidis itidem 
dictum cílo. 

De. 
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De udo Fitrioli. 


$. to8. dum Fitrioli ($. 22.) quoad 
Lapides , "'errafque idem praítat , quod. 


Acetum Vini ($. 105.) | 
.$. 109. Inter Metalla &' Semimetalla 
Zincum, Ferrum & Cuprum promptiffi- 


mé diffolvit; & quidem Ferrum cum ex-- 


.halatione foetidiffimi vaporis, à quo ig- 
ni$ arcendus, fi folutio fit in vafe angutti 
colli : . accenditur enim , & violentiffime 
disjicit. vafa. 

$. 110, Argentum , Mercurius, Plum- 
bum, & Srannum ab feido bec concen- 
tratiffimo , in ebullitionis calore , potius 
faltem  corroduntur , quam  folvuntur : 
quamvis tamen aliquid hordmce metailo- 
rum fimul ita folvatur; ut tranfeat per fil- 
trum, & aqua dilui fe patiatur. — 
— $. 11r. Aurum ab 2Z£idi hujus actione 
penitus immune eft. 


De 4íqua Forth 


$. i12. 4fgua Fortis Gc Spiritus. Nitri 


idem- funt, nec nifi ratione conficiendi , 


differunt : Illa enim cum Vitriolo & 
Colcothare, hic cum Argilla, Bolo, O- 
leo Vitrioli, farina Laterum &c. deftil- 

dE latur. 


js. 
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latur, Utuntur, autem. Docimaftz ut plus 
rimum Aqua Forti, utpote facilius com- 
paranda ; ; cum longe minor. Vitrioli co- 
pia, minore eriam igne, expellat fpiritum 
ex eadem Nitri NEUES quam modo 
memorata 'lerrea ifta additamenta.  Se- 
quenti.modo (cfe habet ifthzc Áquz For- 
tis Deftillatio. 
$..113. Vitriolum immittitur in ollam 
figulinam, vel ferream; cui fi fubftruitar 
ignis, incipit Vitriolum liquefcere, fu- 
mare ; aucto fenfim igne cinereum induéns: 
colorem ( [piffefcit: tunc ftatim, antequam 
fodum fiat, fpatula lignea moveatur ,. 
donec perfe&e ficcum fit; quin fervidum 
adhuc ex olla auferatur: fi enim in olla. 
frigeícat, adeo huic adharet, ut vix inde- 
eximi queat. Calcinati hujus Vitrioli li- 
bras tres tere in pollinem fubtiliffimum; 
& miíce exacte cum Nitri bene ficcati, im 
pollinem quam fubtiliffimum triti, libris 
quatuor; mixta immitte in cucurbitam; 
retortam , vel-gllam ferream , hancque dein 
repone in Athanorem fub inftrumentis de- 
Ícribendum; ubi & reliquus, huc perti- 
nens, apparatus exponetur. 
" Ignis tum adminiftretur, in initio non 
multo major, quam quo opus eft, ut àqua 
ebulliat : incipiet excipulum caleícere - 
continua hunc ignis gradum tam diu, do- 
nec 
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nec omne Phlegma fit expulfum: id quod 
-remittens excipuli calor indicat: augeatur 
tunc ignis fenfim, donec fumi tenuiores, 
Havi, exfurgant; fuftentetur talis per u-- 
nam alteramve horam; denique tantüs ap- 
plicetur, ut vafa mediocriter caudefcant ; 
quo per aliquot horas continuato frigef- 
cant vafa, effundatur de excipulo liquor, 
fumos rubellos fundens, in vas vitreum, 


vitreo epiftemio munitum. Sic paratam 
habes 4guam Forte. , 


'; Scholion. I. Circa banc operationem femper ra^ 
7 efh babenda quantitatis marerie dellillande im 
deterinipanda graduum ignis duratione. 3j 

.Scholion: II. Nota porro quod , fecatitatis gras 


a, 1n excipuli 69 vafis wmateriem deflillandam eou- 


uentis commi[[Jura ,foramen fit velinquendaua quod 
Jiylo lgueo claudi t9 aperiri queat: fi euim 10uig 
gradum juftum fortetrauf[oeuderis s prefertina , quaus. 
do fub imtium fpiritus priui, tenuiores, maxime 
elafHei, prodeunt; aperiendo boc foramen exitzs ip« 
Jis concedi poteft y ue , cum fumo diferimine, vafa 


difplodagt. 
— $. 114. Nitrum in.hac Operatione re- 


 qüiritur perfedté purum , ut 2442ua Fortis 


fincera obtincatur. Cavendum praeprimis 
a labe falis marini ob rationem infra, ubi | 
de. Aqua Regia agimus, dicendam. Inte- 

rim, quia fumma ifthzc Nitri depuratio 
admodum laboriofa eft, multumque tem- 
poris abripit 5; ideo poílea modum trade- 
: Ius, 
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mus,quo Aqua Fortis, ex Nitroetiam haud 
puriffimo deftillarà, ad requifitam purita* 
tem deduci queat. 

$. r15. Dantur adhuc alia plurima addi- 
tamenta , quz in deftillanda 2/gsa Fort. 
vulgo adhibentur ; uti funt. Alumen u« 
jtum , Sabulum & fimilia: qua quidem 
co fine adduntur , ut impediant , ne fpecies 
forte non fatis calcinatz fputefcant, & 
vas impetuofé frangant. At vero fi ha 
fatis funt calcinatz , exficcatzque; inuti-- 
lia prorfus funt ifta additamenta, & prz 
ter neceífitatem ,. molem deíliliandorum 
4ugendo faciunt, ut majora longe vaía re- 
quirantur, | ! 
- $. t16. Quin alia infuper ab Aquz Fore 
tis Deftillatoribus huc folent adhiberi pare 
tim inutilia, partim & noxia: cujuímo- 
di funt Lap. Hzmatites, Calx viva, Alu-.. 
men plumofum &c. A quibus tamen oms : 
pibus abítinuiffe confultius eft : quando- 
quidem tantum abeft, ut boni quidpiam. 
conferant ; ut potius 4fguam. Fortezm tan- 
zummodo & deteriorem & pretiofiorem 
exhibeant: quare tunc nunquám, nifi 
prius bene explorata, ad ufus Docimaíti- 
cos adhiberi poteft. Sané enim heteroge- 
neis ejufmodi Aqua Fortis fz pius i0quipa- 
tur,pro maxima parte confumitur, & figi« | 
tur Ífxpe couíque ; ut fummo igne vix - 


quid» 


plane non, 
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quidpiam extorqueri queat. Solum igi- 
tur vitriolum calcinatum , vel hujus ca- 
put mortuum, Nitro intime miftum, huc 
fumere confuluerim ; dum nullo alio o» 

pus eft. | | 
«$. r17. Bolus tamen, Argilla , farina la- 
terum, xque expellunt e Nitro Aquam 
Fortem , qui tum dicitur Spiritus Nitri, 
Sed quadruplo plus horum, refpectu Ni- 


tri, eft addendum: hiac, dum longe ma- 


jora vafa hucrequiruntur, non tam proficua 
e(t haecce methodus , quam prior. ($. 113.) 
/.$. 118. Cum Spiritus Nitri expulfi, in- 
primis tempore zeftivo calido, valde diffi- 
culter in guttas condenfentur; haud malé 
una quarta pars, reípectu ingredientium 
calcinatorum, aqua puriffimz , vel quod 
melius, phlegmatis abítra&i ex Aqua For-- 
ti, in vas recipiens infunditur; quo artifi- 
eio longe commodius Spiritus recipiuntur, 

$. 119. 41244 Fortis Lapides Calcareos 
omnes, variofque Apyros, & Vitreícene 
tes, folvit atque corrodit ; Silicofos autem 
non attingit 5 hinc nec Sabulum, utpote 
ex talibuslapilus conltans. — — 

$. 120. Soivit przterea Ferrum, Cu- 
prum , Plumbum , Argentum , Mercu- 
rum, regulum Antimonii, Bifmuthum & 
Zincum ; Stanmum imperfede ; Aurum 
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&. 12r. 4fqua Fortis vulgaris, quando 
affunditur Argento, initio folutionis ple- 
rumque turbatur, fitque , paulo poft pera- 
&am fÍolutionem , pracipitatio pulveris 
albicantis. Si Pulvis hic, feorfim cap- 
tus , cum cineribus clavellatis ad ignem 
liqueícit ; reperitur regulus Argenteus: in: 
fundo vafis collectus: interdum ; difficil- 
limé is fluit ad ignem, habetque omnes 
dotes. calcis Argenti ex Aqua Fortr pra- 
"cipitata per Oleum Vitrioli. Scilicet 
hoc inde oritur, quod vel. nimis magno ac: 
diuturno igne extorta fuerit Aqua Fortis ,, 
vel nimia Vitrioli calcinati copia: adhibi-: 
ta, vel denique permixtio Vitrioli & Ni- 
tri murua haud probe peracta: in hifce ca-: 
fibus.enim circa finem deftillationis viden-- 
tur fumi opaci, lactefcentes, vitriolici , ini 
recipiente: quod quidem phenomenon caue: 
fam memoratae przcipitationis fatis manis 
fefté prodit, Rarius calx ante dicta facilli- 
mé ad ignem fluens reperitur, quz poftea 
in Lunam Corneam abit, & Salem mari- 
num, impuro Nitro, venali , ad deftillatio-- 
nem Aquz Fortis adhibito , intermiftunm 
fuifle teftatur. 

$. 122. Cum vero per eju(modi przci-- 
pitationem ($. 121.) folutio Argenti , prae-- 
primis ifta, qua Aurum ab Argento per 
Aquam Fortem feparatur, admodum tur-- 


betur 


"UCH'A&OTÉTLICA: p 


betur & fallax reddatur; opus eft; ut O-- 
lei Vitrioli, vel Spiritus Salis labes inqui- 
nans Áquam Portem feparetur : quod fe- 
quenti modo fit. Infunlunt trigefimam 
vel quadragefimam Aqua Fortis depuran- 
dz partem in cucurbitulam , & calore me- 
diocri folvunt in ea tantum Argenti purif- 
fimi, ut faturatiffima fit Aqua Fortis: fi 
jnitio folutionis turbatio lactea hit, Aqua 
Fortis cenfetur repurganda: calidam tunc 
folutionem, per filtrum trajectam, pellu- 
cidam, inftiliant guttatim in reliquam A- 
quam. Fortem depurandam : fiet fimilis 
turbatio, ac prius: pergunt inftillare tanr- 
diu, donec ad' illapfum guttulz non am- 
plius turbetur: reponunt tunc per aliquod 
horas in quiete , ut fübfideat precipitata 
calx ; quo facto iterum inflillant guttu- 
lam; idque tam diu repetunt, donec non 
amplius nubecula lactea illapfu guttulz 
producatur : decantant tandem Aquam For- 
tem puram, limpidam, a calce per fübfi- 
dentiam ip fundo colle&a ; aut & tranf- 
colant per filtrum. quadruplex , charta- 
ceum, quod parvum e(Te deber ; ne nimia 
Aquz Fortis copia oncratum rumpatur, 
 Calx refidua eft talis, qualis ( $. 12/1.) expo- 
fita fuit : 44244 Fortis autem plenédepurata. 

Scholion. Solest quidam Argeutum vulgare , Cu 
pro mixtum, imo ip[um Cuprum adbibere ad pra 
Lie D a cipi" 
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eipitationem | [piritus Salis. Marini, wel Vitriolici , 
ex qua Forii : boc autem plage mom procedit , ft 
fpiritus Salis. Marini efl precipitandus 5, quia bic 
mixtus cum qua Forti optimó folvit Cuprum. | O- 
leum witriol: quidem ex Aqua Forti per Cuprum 
excutitur fub forma pulveris albi; fed non tam per- 
Jfecie, ficuti per. Argentum. | Ceteroquin apparct in 
Pac operatiome, quod corperi precipitaudo ipfum ad- 
bereat precipitaus , 6j cum eo fandum petat. 


$. 123. Sepe /4qua Fortis optima vi-: 
riditate tincta eft : quod accidit, fi A-- 
quz Forti, expofitz per aliquot dies acri. 
libero, & fpiritu fuo fumante rubro fic: 
privata , recens generofa Aqua Fortis , fu- 
mos adhuc eructans, affunditur; vel fi re-: 
cens Aqua Fortis per aquam diluitur. Ut. 
autem certus fis, hunc colorem non pen-: 
. dere à Cupro; effunde pauxillum in cu-: 
curbitulam, & addc folutionis vel fpiritus, 
alkalini tantum , quantum fufficit ad Acidi: 
faturationem : fiet tunc , fi Cupri minimum , 
ineft, profundiffimus color cyaneus, cum; 

flocculenta przcipitationeg quia Nitrumi 
 regeneratum inde fa&um eft, quod tan-- 
tum Cupri non folvit, quantum Aqua For-: 

tis: fi vero non; color evaneícit proríus. 
$. 124. /14ua fortis fic parata ($. 113. &: 
117 )atque corre&ta, ($.122.) certo gradui 
debet effe concentrata: fi enim nimis debilis: 
eít, folutionem vel retardat , vel fepe Ar-. 
gentum nequidem attingit : fi contra nis. 
mis: 


, 
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mis fortis eft, per fumos vi. erumpentes 
ex vafis, tametfi fatis altis, Argenti quid- 
piam fimul furripitur; Auri vero fi quid 
1n Argento extiterit, id in pulverem corro- 
ditur, cujus dein penitiffima colleGtio fatis 
eit d'fücilis.. Primum vitium corrigitur, 
fi Aqua Fortis in altiorem immittitur cu- 
curbitam, & leni igne tantum phlegmatis 
inde abítrahitur , donec fumi appareant fla- 
. Veícentes. An vero nimisfortis fit, hoc mo- 
do exploratur: confunde Auri partem u- 
nam , Argenti partes quatuor; fac inde la- 
minam, quam in tres vel plures partes dif- 
cindc ; quamlibet partem convolve, ut co 
commodius in cucurbitulam poffit immit- 
ti: convolutz huic lamellz , ad ignem prius 
leviter candefactze , in cucurbitulam immilf- 
Íz , fuper affunde Aqua Fortis triplum cir- - 
citer refpeétu ponderis metalli ; pone in 
modico calore: fi tum Argentum croditur 
€x Auro, ut Aurum refiduum perfectam 
convolutz laminz figuram retineat , nc- 
que rubeilus pulvis in vafis fundo appa- 
reat 5 jufté temperata eft Aqua Fortis : f1 vc- 
TO tanta cum violentia peracta fuerit folu- 
tio, ut pulvis Auri abrafus fit, vel lamina 
penitus difrupta ; nimis fortis eft : quaprop- 
ter addere tunc juvat aquz purz, vel po- 
tius, íi pracíto eft Aqua Fortis debilio- 
ris, vcl ejus phlegmatis abítra&i, unam 

Du D Wr: deci- 
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decimam vel octavam ad Aquam Fortem 
temperandam : quo facto fimilis lamellz 


folutio exploratoria iterum ac toties repeti. 


debet ; donec Argentum folvatur integer- 
rimo manente Auro refiduo, adeoque bo- 
nam Áquz Fortis temperaturam efle con- 
Ítet. | 


$. 125. Zfqua Fortis optima eft, qux à 


metallo foluto per ignem iterum expulfa 
rediit; quia tota fere deftillando inde re- 
vocari poteíl. Quem in finem immittitur 
talis folutionis libra una, vel dimidia, in 
mediocrem cucurbitam , vitream ,alembico 
perforato inftructam , & deftillatur appara- 
tu, inferius fub in(trumentis defcribendo; 
in recipiens amplum; ut gutta: fefe ad in- 
tervallum aliquot minutorum fecundorum 


excipiant: poftquam ad aliquot uncias re-' 


fidui abftra&tum fuerit phlegma 5 immit- 


tatur tantundem folutionis recentis, me- 


diocriter calefactze ; iterum abftrahaturs. 
fimilique modo affufio recentis folutio- 


nis repetatur, donec omnis iufpiflüta fit. | 


Debet hoc fieri in cucurbita parva, repe- 


titis vicibus; ne vas magnum, facilius fif- 


furas contrahens , fimul & femel majore - 


folutionis copia oneratum crepet, & A- 
qua Fortis una cum metallo perdatur. 


Cum dein, phlegmate omni abftra&o , 


auctiore paulum igne incipiunt fumi fla- 
veí- 


Aw 
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 vefcentes apparere, una vel dimidia drach- 
ma febi addatur; ne metallum refiduum, 
exficcatum, tam fortiter adhzreat parie- 
tibus vafis, quin poffit auferri: tandem u- 
bi ficca evaferit maffa, urgeatur ad levem 
.Ufque candefcentiam.  Calx metalli, in 

fundo cucurbita reftans , colligenda, cum- 
que cineribus clavellatis confundenda. 


De Spiritu Salis Communis. 


$. 126. Ex Sale communi. ($. 20.) eadem 
methodo ($. 113. & 117.), qua ex Nitro, 
 propellitur Spirirus qui tamen longe vehe- 
mentiorem, & diutius continuatum , re- 
| quirit ignem ad fui deftillationem , quam. 
Spiritus Nitri. Prodit is fpecie albarum, 
tenuiorum , nubecularum, qux in flavo- 
viride coagulantur liquidum. Longe in- 
terim faciliore methodo is ipfe Spiritus 
oer Oleum Vitrioli poteft produci; fi hu- 
.jus circiter pars una, zequali quantitate ae 
uz diluta, ad Salis communis partes. 
duas affünditur, & ex vafis dein vitreis in 
bálneo arenz deftillatio perficitur. Spiri- 
tus fic prodiens, dilutior, dein ex cucur- 
bita, fuper aliqua quantitate Salis marini , 
puriffimi , quo adhzrens forte Olei Vi- 
triocli portio abforbeatur, leni igne deftil- 
D 4 latus, 
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Jatus , dephlegmatus , reclificatus ,.- pro 
optimo $pirztu Salis eft habendus. 

$. 127. Spiritus Salis Ferrum diffolvit in 
flavo-viridem, Cuprum in intenfe luteum 
liquorem: Stannum violenter, cum vali- 
da crepitatione , in hoc Spiritu liquefcit 
magna copia, fitque fpiffüm , pellucidum, 
liquidum. Plumbum eo quidem folvitur ; 
fed poftquam aliquamdiu quievit , fempcr 
aliquid pulveris albi rurfus excutitur in fun- - 
dum. Argentum , modo fit puriffimum , non 
diffelvitur in Spiritu Salis; fi vero Argen- 
to vel minimum Cupri ineft, à quo id ra- 
ro prorfus liberum. deprehenditur, fuper- 
ficies cjus ab. Acido Salis vclut arroditur, 
colorque deturpatur. Aurum a Spiritu 
Salis optimo, per Oleum Vitrioli parato, 
rectificato , ( $. 126.) fuperadfufo, pror- . 
lus intactum peifiítit. Mercurius ab hoc 
5piritu diffolvitur in limpidum liquorem. 
Regulus Antimonii ab eodem dilutiore 
non folvitur ; in. concentratiffimo autem - 
folutus, áccedente aqua, vel humido tan- 
tummodo aere, in albi pulveris forma ite- 
rum excutitur. Zincum prompte folvitur. 


De qua Ris. 
$. 128. Quando Spiritus Nitri (S. r1 2,78 
ij & 


N 
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& Salis ($. 126.) mixti funt, Mixtura vo- 
catur 4/2ua Regis. Optima hzc paratur, fi 
Aquz Forti optimz , bene exploratze, 
temperata ($. 122. 124.) dimidia pars 
Salis Communis, ficciffimi, in pulverem 
triti, in retorta vitrea füper affunditur, & 
primo lentiore, denique validiflima , dettil- 
latione in balneo arenz propeliuntur Spi- 
ritus, Vel fi quarta pars Salis Ammonia- 
. €i, vel Spiritus Salis, ($.126.) in Aquam 
Fortem immittitur ; hzc illico colorem 
flavum acquirit, vaporefque fimul albos 
.Spirituum Salis copiofe eructans , veram 
, €ito exhibet Aquam Regiam. | Cavendum 
tamen circa modum poiteriorem, ne vas 
mifturam continens ftatim firmiter obtu- 
retur: diffiliret enim, Quin & commix- 
tio iflbzc fub camino inttituenda eft; ne 
fuffocantes fpiritus totam officinam re- 
pleant. 
$.129. Z2ua Regis folvit Ferrum, Cu- 
prum , Stannum , Aurum, Mercurium, 
ixegulum Antimonii, Bi(muthum . Zin- 
cum perfe&e : Plumbum vero perfectius 
quidem , quam Spiritus Salis; at cum 
quadam tamen turbatione : Argentum non 
Tolvit, fi rite eff temperata: fi autem ju- 
flo minor copia Salis Ammoniaci, vel fa- 
lis marini, aut hujuíce fpiritus, miícelám 
ingreffa eft, tunc Argentum ab ca corro- 
| TT T TP ditur, 
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ditur, imo pro parte folvitur; quia talis 
Aqua Regia imperfecta cft. 

Coroll. Patet ergo , cur in feparatione 
Argenti & Auri per Aquam Regiam fatius 
fit jufto majorem , quam nimis parcam , Spi- 
ritus Salis, vel Salis marini, aut Ammo- 
niaci quantitatem adhibere. Quin con- 
ftat etiam hinc, quod & cur feparatio 
exacta Argenti & Auri melius per Aquam 
Fortem fuccedat, quam per Aquam Re- 
giam; quoniam illa nunquam Aurum, 
hzc faepe Argentum rodit. 


De Salibus Neutris , ut Menflruis. 


$. 130. Salia Neutra, qux pracipue 
heic ufurpantur, funt Borax , Fcl vi- 
tri, Nitrum, Sal commune, 5$al Àm- : 
moniacus. 


De. Borace. 


$. 131. Borax , feu Chryfocolla , eft fal difh- 
cillime in aqua folubile, album, femipellu- 
cidum, cryítallis octoedris  faporis fub- 
dulcis in initio, in fine vero urinofi alka- * 
lini. Igni expofitus Borax cum fibilo in 
fpumam attollitur, denique candente va- 
fe fluit tenuiter, tumque fripefa&tus ex- 
hibet fpeciem fubtiliffimi vitri, in aqua 


tamen . 
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tamen utcunque , fed diffcillime, folu- 
bilis. | 

Scholion. Ca adeo ad ignem [pume[fcat ac im- 
 immefcat Borax , conducit , antequam is adbibea- 
zur, ut lquefcat prius 5 me vafa trau[cendat, 

$. 132. Omnes Terrz, Lapidefque, tri- 
tura bene commixti cum Zeorate, in vis - 
trum variz fpeciei diffolvuntur. 

$. 133. Metallorum ' difficilius fluen- 
tium , uti eft Aurum, Argeatum , Cu- 
prum,Ferrum, Regulus Antimonii , lique- 
factionem optimé promovet Zorax, vix iis 
aliquid detrahens. Quando igitur metal- 
la difgregata, feu in minutas valde partes 
divifa funt, falva tamen adhuc eorum for- 
ma metallica, tumque iterum ope ignis in 
unam maffülam funt redigenda, Boracis 
infigniffimus eft ufus. Scilicet. Auri & 
Argenti particule ab interfperfis fordi- 
bus, vel cineribus , quanquam pauciflimis , 
impediuhtur, ne in unam maffam colli- 
quefcere facile poffint : fi vero validiffi- 
mo igne eo difponuntur , ut in regulum 
fluant; rejectis fordibus levioribus (em- 
per metalit magna portio ádhz:et. Moc- 
talla autem ignobiliora non lolummodo 
| dicta longe magis patiuntur; fed & , au&is 
eoufque fupgrficiebus ; Cuprum & Fer- 
rum tota, Stannum vero & Plumbum pro 
magna parte, in fcorias abeunt & deítruun- 
* tur, 
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tur. Quin peffimum ideo eft, fij hzc, 
viliora nempe Metalla, exigua faltem pro- 
portione Auro & Argento mixta funt: 
naícuntur enim.fub colliquatione in fuper- 
-ficiebus fcoriole , in quibus, tanquám in 
fpongis, Aurum & Argentum hzret, & 
impeditur, quo minus liquefa&tuum cum 
regulo confluere poffit. Ut incommoda 
ifthec amoveantur , additur Borax : ut- 
pore qui metallorum, omniumque corpo- 
rum, liquefactionem ad ignem: adjuvans, 
totam mafíam prompte ad fluorem dedu- 
cendo efficit , ut metalla fundum petant 
abíque ja&tura, fordefque leviores vitrefa- 
cit, ac in fuperficiem ejicit : id quod de: 
Metallis nobilioribus, xque ac de ignobi- 
lioribus , inprimis tamen de Cupro & Fer- 
ro, verum eft. Prztetea & Borax ,vitri te- 
nuiffimi fpecie fuperficiem metalli igne 
torti obducendo, hanc fic contra ignis & 
aeris conjunctam aé&ionem, imperfectiora 
precipue metalla maxime deftruentem, de- 
fendit; praterquam quod & longe mino- 
re igne Metalla fundi faciat. 
. $. 134. Convenit quoque femper, ut 
crucibula, in quibus cariora metalla fundi 
debent, antequam immittantur in ignem, - 
Borace intus perfricentur ; tota enim fic 
tenui cruíla vitrea fub fufione obducun- 
tur; foveolz, quibus optimorum quoque .- 
cru- 
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cruücibulorum interna faperficies femper 
inzquaális eft, implentur: unde metallum 
tunc nitidiffipe totum effundi porett. 
Praprimis ideo nunquam negligenda eft 
hzc encheirefis, fi quando eadem maflula 
Auri vel Argenti iterato cft fundenda. ^ — 
$. 135. Nota tamen , quod, fi Aurum 
fundas cum  Berace, aliquid infuper Nitri 
vel Salis Ammoniaci (non vero ambo fi- 
mul: fieret enim detonatio) addendum 
fit: à folo enim Borace Aurum pallefcit ; 
at ope Nitri vel Salis Ammoniaci iterum 
recuperat colorem, | 
. $. 136. Ob ante memoratam ( $. 133.) 
Boracis virtutem adnumceratur is, quam« 
quam improprie , Reducentibus, hoc eft 


is, quiz  Metalis, quocunque modo 


deftructis , formam fuam metallicam ite- 
rum-conciliant : reducit enim diígrega- 
ta modo, non vero deítruCa, in unum 
aggregatum regulum. ' | 

$. 137. Adhibentur & aliaSa/ia Neutra ad 
Huxum Metallorum promovendum 5. raro 
tamen fola, fed fere femper tantummodo 
cum cjufmodi mixta, qua vere reducunt » 
dequibus paulopoft. Solaenim Metallis ig- 
. Dobilioribus in igne fere femperaliquid de- 
trahunt , vel & hzc proríus immutant : cu- 
jufmodi funt Salcommune , Fel Fitri , Numam. 
. Inter hzc tamen Nitrum omnium maxime 
moo CYl« 


A 
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evitandum: quia. hoc Auri & Argenti lique- 
factionem egregie quidem promovet ;fed e 
€ontra, detonans cum parte fulphurea , non 
adco arcte mixta, Metallorum ignobilio- 
rum, hac in calces, ut plurimum difficil- 
lime liquefaciendas , convertit: id quod 
' in Cupro, Ferro, Plumbo, Stanno, cum 
zquali copia Nitri mixtis,in candens cru- 
cibulum inje&is, experiri facile eft. $7 
mmoniacus ixidem Docimaftz quandoque 
infervit: quamvis tamen ejus defectum fa- 
cile fuppleat Sal communis alias, alias 
Nitrum. Vix enim adhibetur, nifi in 
duobus cafibus, ante ( $5128. & 135.) indi- 
catis, vcl ad Aquam Regiam conficiendam, 
vel ad colorandum Aurum. Atqui prius 
Sale communi , pofterius Nitro obtineri 
pulchré poteft. Unde & Ammoniaci Salis 
mentionem in capite 1. facere omifimus. 


Dr SULPHURE, vr MENSTRUO. 


$. 138. Hic non intelligitur fub nomine 
Sulpburis qualifetinque materia inflammabi- 
lis ($.24.) ; fed ifta tantummodo, quz 
acidum Chalcanthi fibi admiftam habet: 
cujufmodi eít Sulphur vulgare, foffile, 
quod , ratione admixti acidi, vires longe 
alias exerit , quam fincerum principium 
Oleofum. | 
$. 139. 
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$.139. Aurum puriffimum, fi funditur 
cum Salpbure, manet perfecte. idem , ac 
ante fuit, & patitur fulphur liberrimé 
comburi ,. ipfum interim perfítans illiba- 
tum; modo fuerit defzcatiffimum. 

$. r4o0. Argentum, in crucibulo rubef- 
cens , à fuperaddito /z/pbure mox lique(-- 
cit , hinc citius fluxile redditur. Effo- 
fum dein maflam exhibet fciffilem , vere 
. malleabilem , coloris & confiftentize Plum- 
. bi; qua tamen fi fummo & diuturno igni 
rurfus exponitur, fulphure iterum, quip- 
pe diffipato, liberaturg fitque tum, ficu- 
bi ignis gradus circa finem mitior adhi- 
| betur, germinatio quadam lanuginofa. 

$. 141. Stannum granulatum, cum /z/- 
pbhuris quali vel. dupla copia. ftratifica- 
tum, ad ignem deflagrat, ac fi Nitrum 
additum effet, relinquitque maffam flui- 
dam , quz dum adhuc ab igne rubefcit, 
jam folidé confiftit : unde patet, Stanni 
fluxum à Sulphure retardari. ISegulus re- 
fiduus, malleo percuffüs, eft fragiliffimus, 
Semimetallo fimilis , plumbei. coloris. 
Pars vero Stanni, fic in fÍcorias mutata , fü- 
perius cinerea , pulverulenta, interius. a- 
tra, nitidior, apparet; cujufmodi in íco- 
rias totum Stannum abit, fi ejus cum no- 
.vo Sulphure. addito. deflagratio jugiter 
continuatur. 7 
$. 142. 


be 


64 DOCIMASIJE,P.I.. 


$. 142, Plumbum cum Su/pbure fufum 
poít deflagrationem in maffam coit, mag- 
no igne vix fundendam , friabilem , niti- 
diffimis particulis fplendentem , qua & to- 
tum crucibulum incruftatum cernitur. 

$. 143. Cuprum, ítratificatum cum z- 
quali copia /u/pburis, ftatim ad ignem li- 
queícit , & abit in nigram fragilem maffam : 
quod ipfum etiam contingit , fi Cupro 
luculenter candenti Sulphur fuper iuji- 
citur. | 4 | 

$. t44. Idem quoque accidit Ferro , 
quod, fi candefcens ex igne educitür, & 
Sulpbure confricatur, defluit mox in fpon- 
giofam fcoriam. Difhcillime autem Fer- 
rum Sulphur rurfus dimittit; fed commo- 
diffimé cum eo liquefcit : ut ideo inter 
omnia metalla & femimetalla amiciffimum 
fit Sulphuri. | 

$. 14$. Regulus Antimonii, non nifi 
bene pulverifatus , cum /4/pbure mixtus, | 
fufus, cum unco agitatus , abit in Anuü- ^ - 
monium crudum , cujus fluxus fimiliter 
per Sulphur facilitatur. Prioribus tamen 
omnibus difficilius cum Sulphure coit. 

$. 146. Bismuthum eodem modo, ac 
Regulus Antimonii ($. 145.) fefe habet , 
ubi cum $z/pbure ad 1gnem colliquefcit : 
quod tamen paulo tardius fit. INafcitur 
autem tunc inde maffa Antimonio fimilis, 
t. colo- 
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colore dilute gryfeo ,. minimis fpiculis , 
nitidiffimis, fefe-decuffantibus , conftans, 
admodum fragilis. | . | 
.$. 147. Zincum , cum /zlpbure fufum , 
dithcile cum thoc fefe mifcet ; fi vero diu- 
tius in igne mediocri remanens, Sulphure 
repetitis vicibus fuper adfufo obruitur, ac- 
cedente jugi cum rutabulo agitatione, 
nafcitur tandem fubftantia fraeiliffima, fuf- 
Ca, fplendens. d. | 
Corol. 1""^, Per Ferrum ergo, utpote. 
Sulphuris rapacifmum , omnia caetera | 
metalla, & (emimetalla, à Sulphure libe-- 
rari poffunt. ! | 
, Coroll, 299m, Ferri minima , Cupri ma- 
jor, Plumbi & Stanni maxima copia re- 
quiritur ad abforbendam candem Sulphu- 
rs copiam. : pap 
Coroil.. 35". Cum Ferro, Cupro, Plum- 
bo, Stanno, Argento, regulina Antimo- 
Dii pars ex Sulphure przcipitatur. 
» Corel. 4", Scoriz fupernatantes Re- 
gulis Autimonii, per quinque metalla fa- 
co ('Coroll. 3.) , commodius vel diffci- 
ius fufiles funt; prout metalla dicta diffi- 
cilius vel tardius cam Sulphure ad ignem 
quunt: funt enim fcoriz reguli Antimonii 
ahil aliud, quam Antimonii Sulphur 
mixtum cum merallis. przcipitantibus : 
hinc Argenti ÍCoria facillime , difficilius 
2x E | otan* 
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Stanni , Cupri, Ferri, difficillime tan- 
dem Plumbi, eft fufilis. | 


$. 148. Árfenicum album, facitium ,.— 


fi cum $alpburis decima parte mixtum , in 
crucibulum ad ignem rubefcens injicitur, 
ftatim tisillo clauditur, & poftquam per 
unum vel alterum minutum fluxerit, cf- 
funditur , exhibet folidum , fragile , ci- 
trinum corpus ; fi vero cum una quinta 


parte. Sulpburis eodem modo liqueícit, . 


frigefa&ta maffa rubrum induit colorem ; fi 
tandem Arfenicum & Sulphur zquali co- 


pia colliquantur, vel fublimantur 5 nafci- 
tur elegans rubra , pellucida maffa , quae: 


dicitur. Rabinus drfenicalts , S$ulpbur 2fura- 


zum. | | 
$. r49. Saulpbur , cum fubduplo Alkali 


fixi ($. 96.) fufum, abit in Hpav Sulghu- : 
ris $ quod refpe&tu falis alcalini , quem. 
continet , omnes "T'erras Lapidefque cito. 
ad ignem difluere facit; cum quibuícun-; 
que. metallis fuüfum hzc reddit cito fluen- - 


tia, fragilia, nec metallo, nec femimetal- | 


]lo amplius fimilia, folubilia in aqua: id a 


quod tam generaliter obtinet, ut ne qui- 


dem Aurum vel Argentum excipiatur; | 


Hinc igitur multz cautela in mineris per 


varios luxus excoquendis peti poffunt. 


$. r$ O. Simile /7epar ($. 149.) naícitur. 
ex Tartaro vitriolato , Felle vitri , aliif- 
que 
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. que falibus neutris fixis, Acidum Vitrioli 
. continentibus, fi bis ad ignem caudefcenti- 
bus, vel fluentibus, pulvis carbonum, vel 
qualecuaque phlogifton fixius fuperadditur. 

$. 151. Cum Nitro tamen fixo, per 
. carbones facto, vel cum Alkali ex Tarta- 
ro & Nitro conílato, epar fulphburis (a) 
tam potens non nafcitur , neque cum 
 falibus neutris addito Sulphure acidum 
— Vitrioli jam jam in fe recondente. 


»Ds CJEMEN T.18. 


— $. 152. Quid Menfirua decida jin formam 
fluidam condenfata, calore haud majore, 
.quam quo ebulliunt, in Metalla & Semi- 
metalli agant, enarratum ($.104. ad 129.) 
Keítat nunc, ut, quid ea ipía, tanto ignis 
gradu, quo candeícent, excitata, in mos 

do dicta corpora efficiant, exploremus. 
... $. 153. Cum vero Sales Acidi , - con- 
depfati in liquores. ($$. zog. 108. r13. 
126. 125.) mon ferant candefa&tionem , 
led longe minore 1gne refolvantur in va- 
pores non cocrcibiles ; hinc alia ad hoc 
obtinendum encheirefi opus eft: Aci- 
dum enim Accti ut ex cryítallis Aerugi- 
mis expellatur; Spiritus Nitri & Salis ut 
per terreítria additamenta, vel vitriolum, 
| | € fali- 

(a) Frid. Hoffmanni, WA Phyfico- Chemi. 

Ari 


N 
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e falibus fuis excutiantur (S. 113. 126.)5 


Vitrioli tandem acidum ut per fe de matrice. 


fua metallica vel terreftri ejiciatur ; ingen- 
ti fingula egent ignis aCtione, Propterea 


ita procedendum eft, ut corpora, per hos. 


acidos Spiritus mutanda, in codem, quo 


ili producuntur, vafe locentur , ibique. 


candcfacta vaporibus iftorum Ípirituum 
igne agitatis undique ambiantur: id, quod 
optime efficitur, (i ea inter ipfam mate- 
riem fpiritus acidos excuffuram , leviter 
madefactam , atque compreflam , collo- 
cantur, unaque dein igni exponuntur. 
Quas quidem operatio tunc vocatur Cz- 
mentatioy dam Ípecies ficcze, Menttrua A- 


cida fundentes, ad hanc operationem ad- 


hiberi folitze, vocantur Cemezta. 


"$. 154. Ratio additamentorum in confi- ^ 


ciendis Ceimentis eadem eft, ac 1n dettil- 
landis Spiritibus Acidis (6. 113. & 126.) 
Cum autem Sal commune & Nitrum fint 


menítrua fuforia metallorum ($. 137.)5. 
Vitriolum vero eo igne, quem in Czmen- - 


tationibus adhibere decet, ícil. neutiquam 
intenfiffimo , valdé indurefcat; hinc, ac 


caveatur, ne, igne paulo fortiore adhibi- 


to, liquefcentes faies metalla fimul, Au-- 


rum preprimis & Argentum, in fluxum 
deducant , triplo vel 'quadruplo : major 
quantitas farine laterum, colcotharis &c. 

r adhi- 
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adhibetur: fic enim falia a liquatione im- 
pediuntur; vel faltem , ctfi liquefcant, 
. prohibentur , ne. confluere poffint atque 
. eouíque indurefcere , ut maffa dein divelli, 
ac Metalium interpofitum feparari, diffi 
culter queat. Eandem quoque ob rationem 
1olo heic Bolo, loco additamenti , uti non 
cónvenit; quoniam is, rubefcens ad ig. 
ncm, lapidis inftar, indurefcit. ^ 

$. 155. Ut autemífpiritus, e materie Cz- 
menti ($. 153. 154.) expulfi,co validius & 
diutius agant , vafa, in quibus Caementatio. 
 inftituitur, funt claudenda, & commiffürz 
luto,. haud tamen prorfus imperfpirabili, 
obturandz : fic fpiritus repercutiuntur 
quidem , nec interim prorfus adeo coér- 
centur, quin. auCtiore igne per vaforum. 
commiffuras tandem penetrare poffint : 
quod nifi iis concedatur , vaía certo dif- 
" finguntur. d | 
... $. 156. Inter metalla Cuprum, Ferrum, 
- Plumbum, Stannum, & Semimetalla om- 
nia, cuicunque Cemezío ex ante dictis 
4$. 153. 154.) commifía, intra aliquot horas 
prorfis corroduntur: quod eo citius fit, 
fi laminarum vel granulorum forma cz- 
mento interponuntur. 

$. 157. Argentum fic à Spiritus Nitri 
fpeciebus promtiffime confümitur, Quin 
& Spiritus Salis , qui alias forma fluida 
EN | E 3 Argen. 
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Argentum non arrodit, hac tamen via id 
confumit. Vaporibus etiam Vitrioli baud 
refiftit Argentum fub Caementatione. lp- 
fum Acetum vegetabile, in cryftallis Viridis 
xris concentratum, terreftribus mixtum, 
fub Cementi fpecie Argento aliquid. de- 
trahit. Aurum tamen in omnibus ante- 
dictis Cementis intactum relinquitur; c«- 
tera Metalla, & Semimetalla omnia , fr 
quz Auro intermifta funt , ex eo, in lami- 
nas vel granula redacto, Caementatione e- - 
roduntur; Argentum quidem paulo difh- 
cilius ; Cuprum vero, fi majore quantitate 
Aüro eft permixtum, fatis promte coníu- 
mitur; fed parva faltem ejus copia, in 
Auro fuperftes, ab hoc ita defenditur, ut 
non facile prorfus per Cementum feparari 
poflit. | T 

$. 158. Variz Cementorum: compofitio- 
.nes, eorumque effectus, defcribentur in... 
Parte fequenti, íub operationibus cum 
Auro inflituendis. | | 


Dr FLUXIBUS SIMPLICIO- 
RIBUS rr REDUCENTIBUS. 


$. rf9. Omne , quod corpus difficul- 
ter, vel plane non ad ignem fufile, facit 

liquefcere , vocatur Fizxus. à 
$. 160. Quanam autem Corporum fpe- 
Cics 
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cies iftam ( $. 159.) habeant facultatem, 
vi cujus F/4xus nominantur, vide ($. 46. & 
feq. 97. &c. 130. &c.) ubi de Vitro 5a- 
turni , Salibus Alcalinis fixis & INeutris 
egi. Utuntur autem hifce Docimaftz , 
cum Mineralia minima quantitate explora- 
re cupiunt: unde & vocantur $a/es Fa- 
fori. At ubi infignior mineralium copia 
fihul tractanda eft; ejufmodi Fluxibus ra- 
ro cum ífru&u uti licet ob fumptuum 
magnitudinem. Iníerviunt tunc, loco an- 
tedictorum falium, Lapides in igne levio 
re vitrefícentes, vel, quae his etiam aptior 


. eft ad hoc opus, Scoria ex iifdem jam fe- 


€ 


mel fufis fa&a : quo faepius enim hi Lapi- 
des jam paffi fuere ignem ; eo magis ad 
fluxionem difpofiti funt : cujus ratio efle 
videtur Sal Alcali, ex pabulo ignis na- 


.tum, fcoriis iftis adcretum ($. 97.) Ta- 


lia igitur, in opere majore,fat copiofe mi- 
neris addita, faciunt, ut haz, ob Calcarios 


| Apyrofíque admiftos Lapides & "Terras rc- 
fractariz. redditze , fufiles fiant: quod ta- 


men longe minus commode per modo di- 
&tas Scorias obtinetur, quam per Vitrum 
faturni & ante memoratos Sales,  Át pre- 
tium horum majus frequentiorem vetat - 

ufum. 
$. 161. Ad Aurum & Argentum, ho- 
rumque calces , commodius liquefacienda 
1 pee ir. Sales 
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Sales iftos ( $. 159. 160.) infervire, jam an- 
tc ($. £1. 98. 133. & 137.) expofitum ett. 
Quandoautem Aurum & Argentum , füb ip- 
fa fufione , ab aliis Metallis & Semimetallis 


- repurganda funt ; conducit vel folo Nitro, 


u 


- . * . I " 
lis enim ,. & inter Meralla a Plumbo & 
Stanno maxime, talevitium Auro & Argen- . 


vel eo faltem fimul cum aliis falibus per- 
mixto, uti, Per Nitrum enim Semime- 


- 


talla, & quatuor Metalla imperfectiora, 


de(truuntur ($. 137.)5 Nitrum tunc pro 
parte, per detonationem cum corum füul- 
phure factam , alcalefcit , & | convertit 
calces ihde natas, igne modico accedente, 
in fcoriam vitream tenuiffimam. 

Coroll. Flinc ratio patet, cur Aurum & 
Argentum, fragilia facta, optime per Ni- 
trum reddantur malleabilia. A Semimetal- 


to adfricatur : illa autem per Nitrum dicto 
modo ($. 161.) immutata, fimplici fufione 
dein ab Auro & Argento reípuuntur; ut 
fe his iterum immifcere amplius haud pof- 


fint, nifi reductio quxdam fiat. Cetero- | 


quin vero nullam aliud corpus cum Auro 
& Argento in igné fefe mifcere poteít , 
quod fragilitatem iis conciliet ; nifi forte 
a carbonibus fuffocatis , crüdis, in vas, 
quo Aurum & Argentum liquefcunt, if- 


lapfis, Arfenicalis quzdam labes co infe-. 


rauur; quum Stahlio & Hoffmanno mon- 
ftran- 


» - 
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ftrantibus Arfenicale quidpiam carbonibus 


talibus contineri videatur. 
| $. 162. Metalla imperfectiora, & Semi- 
metalla, falibus (5. 159. 160.) additis, faci- 


lius quidem , quam per fe, liquefcunt ; 


attamen femper multum fic deperdunt: id 


quod imprimis circa Cuprum & Ferrum 


obtinet. Ut hoc emendetur, requiritur 
additamentum oleofi cujufdam corporis, 
deftru&tionem impedientis, & jam deftru- 
Ca reducentis : quo quidem vel tanto e- 
tiam magis opus eft, fi calces, uftula- 


Md 


tione, vel detonatione cum Nitro para- 


tx , funt reducendz.  Z/uxus huic operi 
aptus optime fic paratur. Nitri vulgaris 
partem unam , 'lartari crudi partes duas 


vel tres, exficcatas, terunt feorfim in te- 


nuem pulverem, dein mi(cent ambo teren- 


do, & in ollam figulinam anguftioris orifi- 


cii, intus vitrea crufta non obductam, 
triplo capaciorem, quam pulvis requirit , 


immiffa fuperponunt medicori igni : íta-' 


tum ac maffa cum ftrepitu incipit inflam- 
mari, orificinm clauditur tigillo. Erit in- 


. de poft detonationem natus Sal niger, o- 


leofus , alcalinus , fat facile ad ignem li- . 


1 queícens, qui dicitur Fuxzus niger , reponen- 
. dus olla bene claufa in locunr ficcum & ca- 
lidum, ne deliquefcat. ; 


Coroll. 'Y'artarus folus in vafis claufis u- 
E 5 ftulat- 
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ftulatus ,' vel cum Nitro detonans, alcale(- 
cit quam citiffime, retinetque fic fimul in» 
fignem olei fui, quo fcatet, fatis fixi, quan- 
titatem , commodiffime hinc in Fluxum a- 
biens Reducentem. Hic Fas ergo refpe- 
&u falis alcalini Terras & Lapides folvit , ac 
mediocri igne fuforio in vitrum inperfc- 
. &um convertit ($. 97.) Oleum vero fi- 
xius,in eodem fimul latens, eft id , quod ad 
metalla a deftructione defendenda & ad de- 
ftru&a reducenda requiritur. ($. 91.) - 

Scholion. Ll. $: olla vitro eft obducia , aliquid 
bujus abrajum ,Fluxui admixtum ,fufum ,reducitur 
ig Plumbun, ut ita fali poffit artifex :. Litbar- 
g yrio enim vel Plumbo erufía illa vitrea ollis obdu- 
eur. Set 


Scholion. II. Omzes Fluxus quam ficciffimi fer- 
vari C9 adbiberi debent: bumidi emim [ales adimo- 
dum [pumec[zuut, C9 , cum 1n vafis claufis fiunt o- 
| peratioues , igne cito aucto , ab bumiditate exbalare 
gon potente , fiuduntur vafa. 


$. 163. Si eorundem ingredientium ($. 
162.) partes zquales eodem modo deto- 
nant, oleum a Nitri copia fere totum con- 
fumitur, & refiduus fal cinereo vcl albo 
colore apparet , magis alcalinus & acris, 
quam prior; hinc vocatur Z/uxus albus. 

$.64. Fluxus albus ($. 163.) potentius 
Lapides Terrafque folvit; fed minus ett 
reducens , & igne paulo diutius, ac de- 
cet, continuato deftruit Metallum. | 
| $. 165. 
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$. 165. Hi Fluxus ($. 162.163.) commo- 


diffime quidem inferviunt ad Metalla & Se- 


mimetalla e calcibus fuis reducenda, & a 
Lapidibus, in quibus hzrent, liberanda: 


- fed quando Ferri calx refractaria fummo & . 


fatis diuturno igne debet reduci, Fluxus 


ifti attenuatiffimi 1** dimittunt , quam- 


quam vafisclaufis coerceantur, principium. 


fuum oleofum , 24? fuperftite dein fale fuo 


»Alcalino incipiunt confumere vafa , cx 


| Secundo vit 
Jicibus & àlcali fixo certa proportione fa- 


quacunque demum materie fint confecta (S. 
97.) , eaque penetrando feíe fubducunt. Ut 


primus defectus corrigatur , addunt pulve- 


rem carbonum : hicenim non, nifi acre libe- 
ro accedente, fixum fuum oleum dimittit. - 
jio medemur vitro vulgariex fi- 
] 


&o: hoc enim fufile fatis, cum Fluxibus 
additis colliquefcens, fuo lentore quodam- 
modo falem figit & faturat, hincque im- 


pedit, quo minus is facile arrodat vaía. 


$.166. Ex ante memoratis Salibus ( $. 


97.130.) & Reducentibus ($. 91.) quam 
plurimi Z/uxus ab Artificibus componun- 


tur; imo quidam ad fingulas mineras & 
metalla alio atque alio utuntur Fluxu; 
quos vero omnes defcribere utique fuper- 


fluum effe cenfemus. Satius. eft, paucos 
-fimpliciores , pro omnibus infervientes, 
comparandos facillime, expofuiffe , quam 


he- 
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'Theriacalibus compofitionibus moleftum ^ 
effe : przcipue quoniam , quod uno eodem- 
que potuiffet facile effici, aliquando pluribus 
cjufdem naturx ingredientibus , prater ra- 
tioriem congeftis, operofe, nec tamen ma-- 
. gis apte aut fecare, obtinere conantur Ar- 
tifices imperitiores, numerum fic, vim ve- 
ro neutiquam, augentes. Qui autem va- 
riatione delectatur, fecundum rationes ats - 
que cautelas fuperius datas pro lubitu ex 
fimplicibus eligere accommodata , vario(- 
que F'luxus inde componere poteit. 


GLA BITS TUL 


Donec S UODAE DS Eb EsG T I ESE 
D:Q'CT MA &TA V S. 


$. 167. Sub hoc titulo intelligi velim 
Fa[ía, Furnos, catteraque Znfirumenta pa[f- 
va, quibus opus eft, ad Operationcs Do- 
cimaílicas commode & accurate. perfi- 
ciendas. E 


I. 
DcgiGNUSALS SI 


$. 168. Inter Zafa Docdimaflica primum | 
jocum obtinet Cepe//a leu Cinerztium minus, 
quod 
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quod eft vas ex tali materie confcctum, 

ux Metalla fufa, quoufque in ftatu vero 
metallico funt, quidém continet, ted hzc 
ipfa, quin & alià omnia d vitrefa- 
£a. ablorbet.- 

S. 1^0. Eligenda: ergo eft ad Cufellas 
($. 168.) materia igni violentifIimo refi- - 
diens, nec facile cum corporibus vitref- 
centibiis , e. g. Vitro Saturni, 1n vitrum 
 colliquefcens , in maffam bene colixren- 
tem , porofam tamen ,redigi potens. Opti- 
ia, huicfcopoinferviens, inventa eft 'T'erra 
ex calcina itis offibus animalium omnium, 
pauciffimis , praefertim fuillis, exceptis:ex 
fuillis enim parata, dum abforbet vitrum, 
fimul metalli quid in fe recipit. Optima 
vero funt offa vitulorum , boum, verve- 
cum, equorum , praprimis tenuiora ; quae 
quidem eo facilius calcinantur , quo diu-- 
tius injuriis cocli expofita füere. 

$. 170. Calcinatio horum offium ( $. 
160.) -fieri debet igne fummo, aperto, per 
aliquot horas , aut ultra : prout nempe 
diverfa eft eorum craffities: hinc eligenda, 
;quax minus funt craffa, nec multa infaréta 
| pinguedine, Signum pera&z calcinatio- 
^nis eft, fi nulla macula nigra nec exterius, 
aec, ó frangantur, interius, appareat. 

2 '$. 17t. Albiffima bzcce offa ($. 170 ) 
'contunde in mortario, trajice per. cri- 
| bium, 
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brum, cujus foraminula fint anguftiffi- 
ma ; vel nifi tale przefto fit, rudiorem pul- 
verem, per cribrum trajectum , rere fuper: 
lapide duriffimo in pollinem , huncque 
dein Aqua dulci, calida, ablue: fub cal- 
cinatione enim offa fere femper cineribus - 
falfüs pabuli ignis inquinantur. Erit tunc | 
'Terra optima pro conficiendis Cupel- - 
lis. 
— $. 172. Offa pifcium, cum valde fint te- 
nuia, facilius , quam. caterorum anima- 
lium offa, calcinantur: id, quod in mag- 
no vafe figulino, aperto, facile perficitur. 
Hzc dein comminuta prioribus ($. 171.) 
vel meliora etiam funt. 

$. 173. Gypíum ex quibuídam Spatifpe- 
ciebus , ante di&tis, ($. 171. 172.) fere pra- 
ferendum eft ; (ed non omne Spathum huic 
ícopo infervit. Hinc antequam. copia 
hujus Gypfi praparetur, experimentum , 
prius faciendum eft, ao fuccedat, vcl non. 
Calcinatio talis Spati fit in vafe figulino, 
tigillo occlufo, igne mediocri: fic oritur | 
levis crepitatio , qua definente calcinatio 
peracta eft. s 

$. 174. Verum , cum Cinerum offium .. 
pro paratio fatis fit laboriofa ( $. 171.1724; 
Spathi vero dictz fpecies ($. 173.) non 
ubique prato habeantur; hinc cineres 
Vegetabilium poffunt addi, ubi magna: 

Cupel- 
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Capellarum copia opus eft. INe autem ob 
fal Alkali, iftis cineribus adhzrens, vitrifi- 
centur Cupellz, fequens antecedere debet 
praparatio. FPavilla de ligno molli, al- 
ba, leviffima, trajiciatur per cribrum ope 
aqua pura, fuper affufz; ut omnes car- . 
bones forre inharentes feparentur, nec op- 
timus fubtilior cinis avolet: traje&to pul- 
veri fuper affunde aquam puram, fervi- 
dam; move baculo ligneo ; dein quiete 
fubfidat cinis , & fupernatans aqua, qux 
prima vice femper manet opaca, decante- 
tur: affunde refiduo cineri novam aquam, 
'& , poíitquam iterum fubfederit, decanta: 
hoc toties repete, donec aqua fupernatans | 
prorfus infipida deprehendatur ; tum a- 
quam recens adfufam move baculo ligneo, 
& poft octo vel duodecim minuta fecunda 
effunde turbidam adbuc in vas purum : re- 
manebit aliquid cinerum in vafe priore, in 
quo edulcoratio facta fuit; refiduum ift- 
hoc aquam affundendo, movendo, fimili- 
ter ablue, ac dein poft brevem quietem 
transfunde ; idque eadem lege repete, do- 
nec in fundo primi vafis nil nifi (abulum, 
aliaque corpuícula craffüora, rclinquan- 
tur. Ablutus cinis quiete fübfideat, tum- 
que aqua fupernatans modcefte decantetur. 
Sic habetur Terra bona, a fale & olco rc- 
Sundante lberata , iminutabilis in igne; 

| qua 
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quz tamen fi in globulos dein redigitur, 
& in furno figulino iterum uftulatur, ite- 
rumque abluitur, adhuc melior evadet. 
$. 175. Tandem Cinerum offium , vel 
fpinarum pifcium ($. 171.172.) parcam co- 
piam immitte in vàs terreum puriffimum , 
& validiffimo igne altera vice per aliquot 
horas calcina, aqua dein ablue, tum te- 
re füper porphyrite in pollinem fubtilifii- 
mum, feorfim fervandum , ufibus mox 
indicandis inferviturum. ^ Vocatur Cler 
Germanicé. : $14 
$. 176. Cavitas Cupellarum , metallum 
recipiens ac continens , debet effe fegmen- 
tum fphzricum: paulo obtufius ; ut (1) 
fuperficies: maffe füfee ,' quantumvis hzc 
minuatur, fat pateat eculis artificiss (2) 
ut metallum in hoc cavo relictum confluat - 
in unum globulum. Exterior autem CQu-- 
pellarum fuperficies paululum modo verfus 
- bafin convergat , cono fimilis truncato; 
ut bafi fuze firmiter itfiftat. 1 
$. 177. Ut autem hzc figura ($. 176.) - 
Cupcllis cornmode concilietür.; requirun- 
tur Moduli ex Cupro vel Aurichalco, 
Tab] quorum figura C'Tab. YCHEIpPér, GO 
Fi, depicta eft: ubi & explicationem accura-- 
a |] tam adjunximus. Quin & varia eorundem 
magnitudo pro metalli in Cupellis tractan- 
di auantitate ibidem reperitur determinata. 


$. 178». 
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| $.178. Hifce omnibus paratis ($. 168.ad 
177.) Cupelie decimaflice fic conficiuntur: 
! (1), Cineresoffium , aut fpinarum pifcium, 
folos, vel partes duas Cinerum Lignorum 
( 174-), & partem unam Cinerum offium, 
ficcorum , .($. 171.) miíce exacté in mor- 
tario , vel fuper porphyrite ; dein adde 
guttatim tantum aqua, vel albuminis o- 
vorum aqua diluti , ut materia modo 
intra digitos fortiter compreffa cohzreat,- 
non plas, nec. minus; vel (i Spatho ($. 
173.) uteris, irroretur fimili lege folutio-. 
ne Vitrioli. Hujus pulveris madefa&i lar- 
gam quantitatem immitte in Mortario- — 
lum ( Tab, r. Fig. 2.) firmo & puro ful- Tàb. i: 
cimento fuftentatum ;, comprime digitis"ig it, 
maflfam laxé immiffam, ut mortarioli ca- 
vum proríus fit implétum 5 fuperfluum. 
remove. (2) Piftillum (Tab. r. Fig. r.)Tab. E 
impone inortariolo perpendiculariter , &fL8 & 
dein cum malleo ligneo tribus, vel qua- 
tuor, ictibus, pro diverfa vafis conficien- 
di diametro, adige, ac compinge maffat 
at fortiter cavendo, ne Piitillum ad la- 
tera Mortarioli alhdat. (3) Remoto dein 
Piftillo confperge fuperficiem vaículi ca- 
vam, fuperiorem, offium cineribus quam 
fubtiliffime contritis ficcis ($. 175.) : quod 
fit ope cribri ( Tab. I. hg. 4.): impone Tab, - 
denuo Piftillum , npe quin piti ab 1Y, 

j Cra 


—Á 


U 


$£ DOCIMASIJA,P.f 


fterfum, & uro vel altero ictu fat fortiter 
comprime. (4) Tunc przfto fit afferculus 
ligneus, cineribus ficcis , ad altirudinem 
quartze partis pollicis confperíus; huic fu- 
per impone Mortariolum, Cupellam jam. 
paratam continens, fic, ut bafis miner fit: 
infra; preme illud contra afferculum £: 
tum facile relinquit Cupella fuum modu-: 
lum: inzqualitates hinc inde, ad margi-: 
nem fuperiorem & fundum Cupellz fuper: 
eminentes, acuto cultro abfcindantur : Cu-- 
pella tandem inverfo fitu reponatur in lo-- 
cum ficcum. | 
$. I79. Cineres ficci, Cler di&i , 1deo 
fuperficiei internae Cupellz adprimantur 
neceíle eft ; ut minimas inaqualitates 
femper fere ibi remanentes , impleant 
& ut fubtiliffimum quafi cribrum for- 
ment, tranfmittens corpora vitrefacta , 
 eocrcens Aurum & Argentum: hinc bis 
cineribus ubi dextré obducta eft Cupellae 
-€avitas, parum nocet, fi fabulo, aliove fa- 
cilius vitrefcente pulvere, maffa ($. 178.7; 
Cupcellis parandis adhibita, leviter fit ime 
quinata. Et fané proríus omnem evitare 
inquinationem vix licet: przfertim fi ci- 
neribus Lignorum uteris. Patet inde, cuti 
^ tanta cum. cura ille pulvis ($. 175.) de« 
beat praeparari. Quin & ideo maxime ca: 
vendum, ne pulveris hujus lavigatio fiat 
fuper 


LN 
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fuper lapide molliore; utpote cujus abra- 
Íz particula pulverem inquinare pof- 
lent. . nos 
$. 180. Convenit ,: ut Capella paulo 
plus potius, quam minus, compadtz fint i 
hoc enim femper nocet; illud, lentius ab- 
forbendo vitrum , tantummodo operatio. 
nem paululum retardat. Nes 
$. 181. Cupellz é cineribus offium, fpi- 
. narum pifcium, Spatho, ideo etiam funt 
optimz ; quia nec opus eít, ut valide 
prius uftulentur, nec tam exactam regimie 
nis ignis obfervationem poftulant. 5i ve- 
ro Cineres lignorum fimul additi fuere, 
neceffum eft, ut per dimidiam vel inte- 
-gram horam, antequam imponatur metal- 
lum, Cupelke prius uftulentur: quod nifi 
fiar, a prorumpentibus vaporibus aquofis 
guttatim ejicitur merallum : nunquam e« 
nim bené aere folo exficcari poffunt ejuf- 
modi Cupclle ; cum femper aliquid falis 
alkalini lignorum: cineribus adhzreat, a. 
quam ex aere attralens: prout horum ci- 
erum color faícus, & ipfis affu(a folutio 
falis ammoniaci clare docet, Hinc etiam 
cineres ifti magis proni funt in .vitre- 
fa&ionem , quam, cineres offium : hi c- 
nim magis cum Apyrorum natura con- 
veniunt, — j 
Geroll. Hinc quoque ratio patet, cuf. 
| FA pul« 


- 
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pulvis ficcus, ($. 175.) quo cavum Cupel- 
la: obductum eft, fub Cupellatione facilius 
fecelat, fi cineres lignorum ad materiam 
Cupellarum admifti fuere: id quod valde 
noxium eít; quoniam adhzrentibus iftis 
aut pondus fallax accrefcit , aut, emune- 
dando granulum Metallicum, de hoc ali- 

quid perditur. | 
$. 182. Circa madefa&ionem materiz ( $. 
178.) Cupellarum obferva: (1) ne nimís 
mucilaginofum , pingue, fluidum adhibeas : 
Cupellz enim inde fiunt tam compactz, ut 
non modo vitrificata refpuant, hiíquce leri 
tiffimé tranfitum concedant, fed & valide 
uílulatz , diffipato prius oleofo , findan- 
tur. (2) Ne tale mucilaginofum adhibea-: 
tur, ex quo per uftulationern producatur: 
multum íalis Alkalini fixi; uti ex Tarta« 
rcis fermentatitiorum fzccibus. (3) Ne ni-: 
mium humectentur Cineres: nunquam e-: 
nim tunc fuperficiem nitidam nanciícun-. 
tur Cupellz. (4) Admifcent quidam u-- 
nam decimam circiter argille elutriatae: 
partem. Cineribus ante. (8. 178.) dictis z: 
quod dum fit , aqua folummodo materies: 
eít madefacienda : ope argilla enim fatis 
cohaerent Cineres; Cavendum tamen, ne 
nimium argilla addatur; fed femper pin« 
guitudinis diverfa hujus terrae ratio eft ha- 
benda. (f$) Nifi Cineres ofhum es rü-« 
iter« 


/ 
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diter fint triti, tunc aqua pura irrorati 
couíque cohaerent , ut neque argilla, ne-: 
que mucilago , cohzfionisergo , fint adden-- 
dz: tales vero Cupellz, ficuti & iftze, quz 
fiunt ex Spatho, ($. 173.) vix uftulatio- 
ne egent, ántequam iis imponatur metal- 
lum. P 

Ceroll. Patet ergo, cur in Cupella ex ci-- 
neribus offium , fpinarum pifcium , aut 
gypío fpathi, facta, paulo diutius duret 
 Cupellatio , fed tutius perficiatur, quam - 
Í cineres vegetabilium admixti fint. Len- 
tius enim quidem vitrificatum metallum ob 
compactiorem fubftantiam recipit: fed eo 
€tiam minus metuendum, ne aliquid ab- 
forbeatur metalli perfecti; quanquam re- 
gimen ignis non tam exacté fervetur. 

$. 183, Cineritia hzc parva (6$. 168.) 
pro operationibus Docimafticis, concin- 
nis, inferviunt; fed fi major copia metalli 
tractanda eft, utimur longé majoribus 
Cineritiis, a dimidio ad fefqui pedem ]1a- 
tis, quz vulgo 7f vocantur. Pro his au- 
tem conficiendis adhibentur cineres ligno- 
rum, tanta tamen cum cura, ac ($8. 174.) 
non przparatis; quibus addunt aliquid 
farine laterum fubtiliter tuforum. | Pro 
modulis veró tunc inferviunt vel tefta fi- 4j j. 
gulina, vel annulus ferreus (Fig. 8. & r1r.Fig. 
A'ab. 1. depicta. | Bo 

P : : F 3 Cop! ^ 
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$: 184. Confettio ipfa fit fequentem in mo- 
dum. (1) T'efta figulina, crufta vitrea carens, 
magnitudine & profunditate quantitati di- 
veríz imponendi metalli refpondens, aquá 
intus bene irroretur ; ut cineres immitrendi 
co melius adhzreanr. ( 2 ) Cineres mox me- 
moratos,eodem modo,;ac deCupellis dictum 
($. 178.) , humectatos , immitte in hanc te- 
Ítam; ut hzc ad dimidiam partem imple- 
ta fit: hos dein cineres cum Piftillo lig- 


Tab Lneo dentato, ( Tab. I. Fig. 12.) ,. vel, 


Fig. 
XII. 


fi parvum faltem paras Cineritium, fimpli- 
ci cylindro , ligneo, pollicaris craffitiei , 
comprime; comprefhis fuper adde alios ci- 
neres fimiliter comprimendos ; donec tefta 


 figulina penitus fit impleta : füperfluum re- 


move per regulam ferream. (3) Inzquali- 


tates ad marginem fuperítites epe globi 
lignei circumvoluti lzvigentur; quo fa- 


Go exfcinde cavitatem cum Ferro incurva- 


Fig icto (Tab. I. Fig, 9.) ; ut fiat fegmen- 


tum latum, non valde profundum, fphz- 


ricum. (4) Cavum hoc interventu cri- 


bri confperge cineribus ficcis offium ani- 
malium fubriliffime tritis, ($. 175.) , globi 
rotatione apprimendis: fic paratum erit 


Cineritium , quod una cum fua tefta in lo« - 


* 
-— 


cum calidum & ficcum ponatur. 


«im 
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liter. | 


|. $. 18. Annulus ferreus (Tab. I. Fig. 8.)Tab. I. 
impleatur fimilibus cineribus, ac jam dictum? e. i 
($.183.), ita, ut hiluxuriofe emineant;g ^ 
tum firmiter eos comprime manibus, vel 
cum Piftiilo dentato. (Tab. I. Fig. 12.)Fig. 
(2) Dein a peripheria verfus centrum fpi-Xtit- 
rali duc&u, mediocribus mallei i&ibus, 
comprime cineres ea lege, ut fatis coni- 
preffi paululum fupra annuli marginem e- 
mineant: vel fi quid deficiat, priori ma- 
terie excuffà, de novo largius imple annu- 
lum: fi enim cinerum quid faltem fuperad- 
ditur, pofteriores cum prioribus non ita 
coherent, quin fab operatione fecedant. - 
( 3) Hoc facto inverte annulum, & altero 
latere, cultri ope, cineres ad tertiam alti- 
tudinis annuli partem exime, vacuumque 
denuo cineribus iifdem fic juxta n, r. & z,.- 
hujus replé , ut nullum fenfibile cavum 
maneat. (4): Denique exícinde cavum in 
fuperficie aunuli latiore, codem modo, ac 
($. 184.) dictum. i^, 
$. 186. Tefle , Germ. Treibfcberben, funt 
vafa ignem validiffüiunum ferentia ,. valde 
compacta; ut non modo metalla liquefa- 
€a , fed & ipfum Vitrum Saturni, ali- 
quamdiu co&rcere poflint, 
E. F4 $. 186, 
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$. 187. Figura & magnitudo earum ta- 

lis effe poteft, qualis Cupellarum: quan- 
doque tamen paulo fiunt ampliores. lis 
formandis adhibetur modulus ligneus vel 

. "Tab. L.aurichalceus depi&tus (Tab. 1. Fig. y. & 
Fig. . 6.) Neque datur differentia Cupellam in- 
WYL ter & Teftam, nifi quod materia hujus 
magis compacta & cohzrens requira- 

tur. 1 

$. 188. Materia pro Zzffis conficiendis 

fic praeparatur. (1) Árgillam bonz no- 

tx, puriorem , redige 1n globulos, aere 

vcl igne exficcandos ; exficcatos contunde 

in mortario ; affunde aquam copiofam, 
calidam, ut Argilla penitus in hac dilua- 
tur; poftquam mixtura aliquamdiu quie- 
verit, & fubfederit argilla, effunde aquam 
fupernatantem : quz elutriatio & altera vi- 

ce inftitui poteft ; ut omnes glebulz ar- | 
gilacez ab aqua bene penetrentur, & | 
quicquid forté falfi in iis continetur, ab- 
luatur. (2) Adde tunc fabuli puriffimi, 
pulveris filicum calcinatorum , contufo- - 
rum, elutriatorum, crucibulorum Haffia- 
corum vitioforum , purorum tamen , vcl 
quorumcunque lapidum apyrorum, tenui- 

ter communitorum , tantum , ut fpiffior 
pafta manibus fubigentis vix adhaereat, & 

in lamellam redac&a vix flexilis fit. Erit 
maffa hacc apta, c qua fiant T'eíta. 


' 
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. &. 18e. Conducit vero, antequam. ma- 
gna T'eftarum copia ex hac materie ( $. 
188.) conficiatur, ut prius unicum de ca 
confectum vas Vitro faturni oneretur, & 
per horam , vel ultra, valido igni expo- - 
natur; quo certus fis, an fuftineat ignem 
& Vitrum Saturni: exacta enim propor- 
tio ingredientium ob argillz diverfitates 
determinari nop potefl. Natura quando- 

. que aliquibus in locis exhibet argillam fic 
temperatam 5 ut abígue ulla praparatione, 
vel alterius materiei admiftione , aptiffima 
dit conficiendis "F'eftis: quandoque ablu- 
tione tantum cget: frequentius tamen 
modo fupra di&to ($. 188.) prius accom- 
modanda eft. TS 

-. $. 190. Siergo maffa explorata (s. 189.) 
abeat in vitrum ; addendum aliquid de fu- 
pra di&tis lapidum , prafertim apyrorum, 
pulveribus. Caveas tamen, ne Creta pul- 
verifatae nimium addas : fi enim cum hac 
fola fit temperata materies ; igni quidem 
magis refiftunt. confecta: inde Teflas; at- 
-tamen nimis porofe Lithargyrio tranfi- 
tum|[concedunt : quo abíorpto adeo mol- 
efcunt ; ut vel fponte dilabantur, vel 
forcipe appreheníz prorfus compriman- 
"tur. i 

$. 19r. Formantur Zefle in modulis b.E 

Tab. I. Fig. y. & 6. fcquente. ratione:ri v. 

F;y .. Meon& *u 
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Mortariolum & Piftillum leviter inunge 
lardo vel oleo ; tum imple prius Argilla 
praparata ($. 188.) ad duas tertias circi- 
ter; ac dein, ope pollicis, materiz argil- 
lacez medio imprimefoveolam; fuper im- 
pone Piftillum, & mallei ictibus com- 
pinge materiem, quo fortius, co melius; 
tandem exime T'eítam fimili, ut de Cu- 
pellis dictum ($. 178. n*. 4.) modo. 

.$. 192. Argillacea. materies huc adhi- 
benda tam rigida & (cca efle debet ; ut 
manibus fiexa mox frangatur: fi enim mol- 
lior fit, vix integras eximere T'eítas licet, 
aut faltem deformes fiunt. INec tamen & 
nimia peccet ficcitate : difficulter enim 
aliàs figuratur. — T3 s. 

$. 193. Ze/le fic confe&tz ( $. 191.), lo- 
co ficco, & mediocriter calido, per ali-. 
quot dies exficcatz , ftatim tunc abíque | 
recedenti uftulatione infervire poffunt; | 
nifi falia in iis fint tractanda , vel & Lithar- 
gyrium: hzc enim in vafis liquefacta, ane 
tc non excoctis, cito per ea tranfudant. 
6.194. Formix docimaflieus ,' vel , ut alit 
vocant, Zegula, Tefjudo, Germ. Mafel, eft. 
receptaculum fummo igni refiftens, quod - 
Cupellas & T'eftas ($.178.191.) fub opera» 
tione , contraillapfum cinerum & carbonum 
defendit , fic tamen fimul figuratum , ut nec 
acris nec ignis actio, neque & artificis ad- 


fp C. 
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fpe&us, in di&a Vafa ab eo pracpediatur. 
. Corell. Licet ergo varias Zefludinum figu- 
ras eligere; modo dicta ($. 194.) requifi- 
ta habeant. | | | Un. 

$. toy. Conficiuntur tamen ut pluri- 
mum illz, quz Cupellationi Docimafti. - 
cz inferviunt, femicylindricz ; pro Cine- | 
ritio autem majori ($. 184. 185.) inflar 
hemifphaerii cavi. —— 

$. 196. Foramina in Fergice funt necef- 
faria ; ut (1) Artifex commode poffit in-- 
trofpiceré: quem in finem pars illius an- 
terior prorfus aperta effe debet. (Tab. IH. Tab 
Fig.1.) (z) Ut aér eo meliusunacum Inner —. 
agat, perpetuoque renovetur: abfque hu- 57^ 
jus enim a&ione vix ulla exhalatio feri 
poteft; qua tamen ad Saturni vitrificatio- ; 
nem abfolute requiritur; ubi namque aer 
certa vaporum copia femel repletus eft, 
vix deinceps plurcs admittit : unde aris 
perpetua renovatione opus eff. (3) In- 
ferviunt & hzc foramina pro ignis regimis 
nc: fiquidem per apertum anterius fora- 
men magnum , aér irruensfrigidus corpora 
Fornici uppofita refrigerat ; aut carboni- 
bus impofitis aperturam hanc pro parte. 
obítruendo, vel & porta adducta prorfus. 
claudendo, ignis in (ummum intenditur s. 
id, quod per furni fpiracula tam prompte. 
Yix procedit, (4) Ut vapores me 

nli 
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Antimonii, Arfenicales, per foramina ad 
bafim Fornicis facta tranfeuntes , non no- 
cceant adftanti Artifici. | 
Coroll. In determinandis ergo altitudine, 
longitudine , & latitudine Forzicum cenfide- 
randum , quot & quanta vaía fimul fint im- 
mittenda, & quod totum interius vaforum, 
tamantica, quam poftica in parte fitorum, 
cavum oculis Artificis commode patere de- 
beat: cujus pofterioris requifiti prxprimis 
ratio babenda. Sufficitautem plerumque al- 
titudo-quatuor pollicum , longitudo fex vel 
oCto, latitudo quatuor vel fex. Segmen- 
ta, ad baíin pro foraminibus minoribus , 
exícifía, debent effe tam alta ; ut modo 
vaícula (uppofita non inquinari poffint 
per illabentes carbones & cineres: illi 
enim vitrificationem plumbi , aliorum» . 
que metallorum , & femi metallorum de- 
Ítructionem , impediunt, jamque deftructa 
yeducunt in integrum; Ícoriz autem per 
sineres inquinatz lentefcunt , & operatio- 
nem retardant. ! : 
$. 197. Pro figurandis hifce Formiciba* 
Ta».Lopus eft Modulis ligneis , (Tab. 1. Fig. 
Fig 13). 
XII $, r68. Materia, ex qua conficiuntur, - 
eadem eft ac 'T'eftarum ($. 188.) ; modo 
paulum | magis humectata & flexilior 
hit. | en 
$. 159. 


THEORETICA' $$ 
. $. 199. Ut Fornices formentur, redige 
(1) materiz argillacez. preparatz , ($. 
prac.)tantum madefa&tz , ut flexilisutcuri- 
que fit; quantitatem fufficientern in ünam 
molem , manibus bene fubigendam ; hanc 
pone fupra lapideum, velaliud quodcun- 
que, quod ab humiditate rion valde mu- 
tatur, planum ; extende maffam zxqua- 
biliter in placentam, cujus longitudo - 
"paulo major fit longitudine Fornicis con- 
ficiendi , latitudo vero limbum ejufdem, 
in lineam rectam redactum, aliquantulum 
fuperet , craffities, ut. duz: vel plures la- 
melli , duas circiter lineas geometricas 
crafla , inde abícindi poflint: id quod 
optime obtinetur circumvolutione Cylin- 
dri lignei fupra maffam argillaceam , ci- 
neribus vel creta leviter prius confperfam. 
( 2)'Ope fili tenuioris , aurichalcei , for- 
titer tenfi , abícinde de placenta (No. 1.) 
lamellam zqualis craffiei, quam cau- 
te, ne findatur , aufer, & dorío convexo 
«Moduli (Tab. r. Fig. 13.) lardo vel oleoTsb f; 
prius obliniti, fuper applica. (3) EodemFisg. 
modo dein latus ejufdem moduli pofterius*! ! 
perlamellam fimilem ,in femicirculum figu- 
ratam , claude: ita, ut hujuíce limbus cum 
margine pofteriore lamina dorfalis (IN*. 2.) 
conglutinetur: id quod ope aquz obtine- 
tur: nifi enim hzc interponatur; poítc- 


—- 
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rior lamella cum priore non cohzreret.. 
(4) Eodem artificio (Num. 23.), fi utile: 
judicas , pavimentulum inferiori priorumi 

inarum laminarum margini adnectere po- 


teris. Alias pavimentulum , ex lamellai 


argillacea abíciffa figuratum ,. mobile re-- 
linqui poteft? quod tamen tunc femipolli« 
cis latitudine ultra latera & planum pofte-: 
rius Fornicis (N. 2. & 3.) excurrere debet ;, 
ut Fornix ipfi, tanquam bafi, eo fecurius; 
infiflere poffit, (f) Stringe dein manu ma-: 
defacta undique Fornicem jam. figuratums; 
ut rimulz hinc inde forte abíconditz: 
claudantur, & argilla modulo bene appli-: 
cetur. (6) Poftquam per aliquot horas ini 
acre ficco ftetit modulo. applicatus For-: 
nix , exfcinde ex eo, jam rigido facto,, 
fegmentula quadam fecundum legem ante: 
dicam ($. 1526. Coroil;) & (Fig. 1. & 2., 
Tab. II.): quo facto modulum caute ex«: 
trahe: fi enim fopra illum penitus exfic-. 
caretur Fornix, certo rimas ageret. Poft-: 
quam dein per aliquot dies aéri expo-: 
fitus. Fornix penitus exaruit , in furno? 
tandem figuli, vcl in ipfo Furno Doci-: 
maítico , inferius defícribendo , excoquis 
tur; ita tamen, ut in pofteriori cafu car-: 
bones faperné primum accenfi lento gra: 
du verfus inferiora ignem propagent : a-- 
lias enim .certifümeé ob nimis fubitami 

ignis; 
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ignis a&ionem in rimas dehifcit. Unde 
.& fecurius eft, priore modo in excoctio- 

nc Fornicis procedere. — | 

-..$:200. Si Modulo convexo ( Tab. I. Fig.Tab.l. | 
13.) alius Modulus concavus ( Tab. I. Fig.Fig. 
14.) ea ratione, uti in explicatione modo? Ti. 
citatz figure defcriptum , adaptatur, ut^ 
| valida preffione materies argillacea ütrique 
interpofita poflit figurari'; fiunt | Fornices 
4olidiores longe , minore labore , minus 
rimas trahentes , in igne magis confian- 

tes. Proceditur autem hunc in modum. 
Materia argillacea , priore paulo ficcior, 
vel.& improprie dida Argilla Gallica, 

in cavum Modulum, lardo prius perfri- | 
.catum , immittitur , atque manibus per E 
cavum Moduli femicylindricum, & ad Affe: 

Tem pofterius applicatum (Tab. I. Fig. 14. /.Fig; 

55. ) diftribuitur : fuper imponitur tunc Ár-xrv. 
gilla expanfa Modulus convexus , lardo. 9- 
lubricus redditus; ita, ut latera ejus à (u- 
.periore Moduli cavi margine zqui diftent : 
denique applicatur Affer fuperior (Tab. I. 

.Fig. 14.7.9.) una cum Cochleis (7) huicg. o. p 
.Ieípondentibus ,. conftringiturque harum 
ope eoutque, donec moduli cavi truncum - 
fuperimpofitus affer attingat : quo facto 
per Cochleas pofteriores ('T'ab.I. Fig. 14. 

4.&.) apprime tandem Modulum  conve.i. k; 
Xum , quantum fieri poteit; folve Coch- 
| beni ^1 o Ka 
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leas, &, fuperioreac pofteriore affere ablatis, 
extrahe Modulum convexum : quod fit ope 
Tab.Lcochlez ( Tab. rz. fig. 14. 5». ) manubrii 
Fg. ]oco infervientis. Fornix fic erit figura- 
jt S, tus, facile ex cavo cylindrico auferendus; 
* ecujus dein bafi fegmenta ftatim poffünt 
exícindi: exficca denique & excoque, fi- 
cuti priores. ($. 109.) | 
$.201. Ut majora Cineritia ($. 183.) ope- 
riantur , inferviunt vel magni Forgices Sphae- 
'Tab. roidei( Tab. VI. Fig. 3.) ex ferro fufo conflati, 
.I1. vel fimiles Fornices conficiuntur ex mates 
Hd ria argillacea fuper modulis fimilis figura 
Fig. rv. (Tab. H. Fig. 4.). Maffa tunc argillacea 
manibus faltem madefac&tis ex vertice mo«- 
duli fpharoidei verfus ambitum extendi- 
tur, ficque levi negotio Fornix confi- 
citur. | Ee 
$. 202. Patinárum &  Crucibulorum f-- 
Fig. v. ura patet ex (Tab. Il. Fig. y, 6.). Vas 
& vr. 1a hzc, fi parva funt , inttruuntur bafi 
paulo latiore; tum ne carbonibus fuperim- 
pofitis e fulcris fuis dejiciantur; tum. 
ne ex igne exemta, fi reponantur in pavis: 
mentum non examufílim horizontale pla-: 
num, cadant. | 
$. 203. Formantur hac Vafa" ($. 202.) 
in Modulis ligneis, vel Aurichalceis, fe-. 
cundum altitudinem bifidis; ut divelli,, 
iterumque committi pofünt. Hinc annu-- 
| ME lus: 
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dus latus, ferreus, ita exteriori Moduli 
fuperficiei adaptatur; ut co applicato 
compingi, ablato feparari queant binae 
Moduli partes: ficuti Tab.II. Fig. 7. & o.TaS Ir. 
amelius, quam defcriptio, docet. Hic ta-Fig.vir, 
men Modulus cavus exteriorem faltem vaf;& 1x. 
figuram conciliat ; interiorem vero ca- 

vam Piftillo (Tab. H4. Fig. 8.) efüci-Fig. 
mus, VIIr, 
—..$.204. Materia, ex qua fiunt hzc Vafa 
($.202.) eadem efle poteít, ac Teftarum 

& Fornicum ($. 188. ad 190.). Notandum 
modo, quod conducat, vafis fimilibus, 
Ignem magnum jam paffis, attamen mun- 
dis, in pulverem reda&tis, pro temperanda 
Argilla? pinguedine uti. 

— $205. Ut cum hoc Apparatu $ 203.) for- 
mentur Vafa ($.202.) ; committe Modulum 
cavum, per Annulum ferreum (Fig. 7.&€ 9 )rig vir. 
& pone fupra firmum fuleimentum:  ca-& rx. 
vum dein Moduli imple Materie ($.204.) — 
valdé rigidz: quantitate fufficiente; ^ qux 

vix, nifi per folam experientiam, determi- 

nari poteit: hanc porrodigitis , vel bacillo 
ligneo, comprime, cavumque ei imprime. 

ut Materia ultra latera Moduli cavi paulu- 

lum affurgat:. impone denique Piftillum, 
(Fig. 8.) lardo perfricatum, & fortiffimisali-Fig. | 
quot ictibus, ope Mallei lignei infligendis,"! 
àdige: aufer tandem eaute Piflillum; &fi 

: G Ma- 
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Materia fuit fatis rigida, & Modulus cae 
vus fatis expolitus, laxato arinulo, ex di- 
vulfo cavo Modulo Vaía ftatim porerunt 
eximi: fi vero Materia nimis pinguis, aut 
humectata , neque. cavus Modulus fatis: 
politus fuerit , repone Modulum, extra- 
é&to Piftillo, in locum ficcum & cali-: 
dum: fic intra pauca minuta Modulus di- 

velli,:& Vafculum eximi poterit. s 
.'&. 20f. Poftquam fatis exficcata funt: 
hzc Vaía ($. 204.) in furno figuli funt ex-: 

coquenda. 

$. 206. Majora Crucibula & Patine eos. 
dem modo conficiuntur. 'Tahtummódo,, 
loco Mallei , przlo utimur ad Piftillum im 

Modulum cavum adigendum.  . - 
$207. Cautelz in hifce Vafis confi- 
ciendis obfervandz funt. (1.) Ut Mate» 
riz fufficiens quantitas fimul & femel unaj 
vice in Modulum immittatur: fi enim fe- 
mel compreffze Materei nova ejusdem mo- 
lecula füuperadditur; hxc cum priore nom 
coharet: quod idem accidit, fi aliquot! 
mafífula folida , faleem compa&a , nom 
prius fubigendo probe unit , immittun- 
tur. Hinc plurima fiffurze, & pori, fub 
exficcatione & excoctione dein naícuntur; 
fape nec vifu, neque, fi percutiuntur. 
tinnitu detegenda , interim promté faliz: 
transmittentes. (2.) Nifi Vaía hac fiant 
/ €um 
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. €um lato fundo Modulus concavus lardo 
non eft obliniendus: alias enim dum Pi- 
itillum educitur, Vas, huic adhzrefcens, 
fimul cum eo de Modulo. cavo avelli fo- 


let; ut poítea non nifi fractum de Pifilo 


auferri poffir. : 
$. 20$. In Fufionibus fepe opus eft, ut 


Vaía ?;2illis claudantur : hzec igitur ("T'ab;Tab.1t, 
II. Fig. 10.) exhibeo. Conficiuntur ealiZ.x 


ex Materià eàdem, é quá Patinze & Cru- 
cibula: Vulegaria enim figulina, praefertim 
Lithargyrio obducta, (ümmo igne lentef- 
cunt & adhgrent Vafis; Ita, Ut zgre auf- 
ferri poffint. vel etiam prorfus liquefcunt. 
Exíeinduntur. igitur. potius Tigilla ope 
cultri ex placenta argillacea (s. 188.) fupra 
tabulam planam extenfa, ea magnitudine, 
qua requiritur pro varietate diametri Va. 
fis claudendi : effingitur dein in lamellie 
exícifi fuperficie inferiore , quz. Vafi 
claudendo contigua effe debet, affurgens 
margo; cujus ope fic firmatur T'igillum, 
ut id rutabulo , vel dum Carbones inge- 
runtur, haud facile dimoveatur : fuper- 
additur tandem in medio fuperficici exter- 
ne fruftulum argilla cjusdem; ut hac 
quafi anfa, eo. commodius cum forcipe 
juferri atque apponi rurfus queat. 


2| $209. Cucurbitule feparatorie (T'ab. IT.Tab.IT. 
Fig. 11.) debent fieri ex vitro pellucidiffi- Fig. xr. 


GC 2 mo, 
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mo, fimul tamen Aquis ftygiis ftis refi- 
ftente4 ne arrodantur. Nec nimis craffze 
fint, prafertim in fundo: craffiores enim 
igni impofitz facillime crepant. Altitudo 
earum octo vel decem zquet pollices : 
orificium fit auguftius, vix ultra dimi- 
dium pollicem apertum; ne valide effer- 
veícens intus contenta materies vel oram 
fupergrediatur ; vel faltem aliquid ejus fub 
forma tenuium guttularum, pluviam fub- 
tilem velut referentium , quibus femper 
nonnihil de metallo foluto adhzret, ex- 
cütiatur; tum ut fumi magis repercutian- 
tur. Bulbus fatis capax eft, fiunam alte- 
ramve unciam Aquz fortis capit. Conve- 
nit prxterea, ut orificium earum , in mar-- 
ginem vel oram repandam reflexum fit, 
ne folutiones, dum effunduntur, juxta va-: 
fis latera decurrant. £u 
$. 210. Protali Cucurbitula, $.209. fufti-- 
Tab.II.nenda utimur 7ripode (Tab. TI. Fig. 12.) fic: 
F$ formato, ut & parv, & paulo majores, 
"* ejusmodi Cucurbitulz tuto ipfi imponi: 
"queant. Hine pedes ejus valde fint diver 
gentcs; ut commode pruna fupponi & 
aufferri, omniaque folutionis phaznomenz 
accurate cerni poffint. — — 
$. 211. Catigzus dein, Anfa & Gutturnic 
inftru&us , cupreus, vel vitreus, (Tab. ll 
pig, PFig.13) pro; edulcoratione Calcis Argen: 
ADIIT. ti 
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ti per Cuprum ex Aqua Forti przcipitatze 
infervit.  Aptior is eft, de Cupro fi para- 
tur; quia tum excutere poteft, quidquid 
Argenti in folutione poft przcipitationem 
remaníit. Atqui fere femper ejus quid- 
piam remanet. Diameter Catini debet efle 
Ícx pollicum vel ultra; profunditas cir- 
citer quatuor. | "E 
* $. 212. Porro Catillas aureus,  polli- 
cem latus, dimidium polliceri profundus, 
: (Tab. H. Fig. 14.) prato fit, inferviensTab,If, 
ad Aurum , ex quo aliud metallum in Se.Fig. 
paratione Docirnaítica eft erofum, ignien-1V. 
dum; ut, quicquid ei adhzrefcit men- 
trui, diffpetur. Puro is ex Auro con- 
fc&tus requiritur: in terreo enim Catillo fa- 
cile aliquid de Auro, utpote fub fepara- 
tionc fragili & pumicofo facto, abradere- 
tur: fi vero ex alio metallo conflatus 
effet 5 vel liquefceret tanto igni ferendo 
impar, vel fcoriasfquamofas deponeret, vel 
& per menítruum in Auro refiduum arro- 
deretur, ficque utroque modo Auri pon- 
dus increfceret,, Docimaftam decipiens. 

$. 213. Pro hoc Catillo ($. 212.) fu- 
ftinendo, fingularis itidem Z7/pus ferreus 
(Wab. ll. Fig. 1j.) aptatus defidera- Fig: xv. 
tur. | 

$. 214. Situla lavatoria (lab, IT. Fig.Fig 
16.) eit Vas oblongum , in quo leviores*"': 
E Mis 
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Minerarum partes, fteriles, per aquam 
affuíam, motamque, abluuntur. Materies 
ejus fit figulina, vel lapidea, crufta vitrea 
carens,in nitidam tamen fupcrficiem expo- 
lita. Infervit czterum huic quoque ufui 
qualecumque vas, mediocris capacita- 
tis, repandum. 

$. 21. Pyxis tandem J/guea, granulatoria, 

ro Plumbi & Stanni granulatione ante de- 
fcriptà '($. 44.) requiritur, operculo füo 
munita, tantz amplitudinis; ut aliquot 
librz: metalli in ea contineri, valideque 


Tab.Leonquaffari poffint. Iconem cjus (Tab. 1I. 


Fig. 


XVII. 


Fig. 17.) exhibet. | 
$. 216. Ut vero Metalla vià humidà in 
granula comminuantur; adhiberi poteft | 
quodcunque Vas repandum, aqua imple. 
tum frigida, fcoparum ope in gyrum mo- 
venda. Scilicet Metallum , fi majore . 
quantitate fimul in granula redigendum 
cít, liquefa&um prius , ope minimi dein 
Crucibuli catdefa&ti , forcipe apprehenfi, 
ex majori vafe, in quotota maffa liqucícit, 
hauritur, & dum alius interea ícopis 
aquam agitat, hasque tunc pro dimidia 
parte fupra aquam elevat, infunditur uno 
rivo in iftas fcopas, ut per has in aquam 
delabatur. Scopz: autem non nimis deníz 
e(le debent; ne tot obítaculis impeditum 
Metallum jufto citius frigefcat , ac in illa- 
rum 


THEORETIC.A.;:ro; 
| Ps. p : 
rum interítitiis detentum coharefcat., a- 
quam haud attingens. Poftquam oinne 
Metallum fic 1injectum eft , decantatà a- 
quà, reperietur id in minutas partes divi- 
fum. . aet | 
$.217. Alii utuntur fingulari alià ad hoc 
"opus accommodata Machina, quam ('T'ab.Tsb 11. 
1!, Fig. 18.) exhibet. Cylindrum videlicetFig. 
ligneum, íex pollicés longum, diametri*"t!r- 
decem pollicum, axi & manubrio, Cotis 
inftar inftraunt: tum ejus in ambitu juxta. 
longitudinem fex vel octo efformant can- 
cellos, profunditatis trium circiter polli- 
cum, Cylindrus fic aptatus fupra fimile 
($. praec.) Vas repandum collocatur; ita, 
ut Axisejus, femicircularibus cavis, margi- 
ni. Vafis incifis, exceptus co&rceatur , ne, 
dum rotatur, e loco fuo moveri poffit, 
Poítea Vas aqua impletur ad tantam alti- 
tudinem, ut una tertia pars Cylindri intra 
aquam demería fit. Metallum tunc lique- 
factum , fimili ratione, ac $. praeced. hau- 
ftum, fupra Cylindrum defcriptum, qui 
ope Manubrii circa Axin fuum rotari 1n- 
terea debet, projicitur. ta. Metallum 
fubtilius, quam priori modo, $. przc. in 
laminas complicatas comminutum acqui» 


| 


ritur. | 

Schol. Hifce binis Modis ($. 216, & 317.) Aurum 
Q3 Argentum, varieque Mixture  Metallice , optime 
p. up n G 4 t0 
* 
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tuto granulantur : Cuprum vero femper eum pericu- 
]o: quod ut evitetzr , tenui rivo, parca. copia [imul , 
ef cffundendum : 1d quod fecurius peragitur, fi per Cru 
cibulum  candefatium , cujus fandus foraminibus qui- 
busdam parvis inflruclus efl , transfufio fits. ut. fie. per- 
celatione quafi divifum prius Quprum jn Scapas ($.216-) 
vel Cylindrum (S 217.) decidat, z 


6. 218. Olle Cementatorie funt Vafa fi- 
gulina, Cylindrica, quibus adaptata funt 
Tigilla, ex vulgari argilla a Figulis torna-- 
ta. Magnitudo iftarum Ollarum debet re- 
fpondere quantitati Cxementi immittendi 
($.152.). Attamen non convenit, ut ultra 
c&o vel decem pollices fint lat : fi enim: 
ampliores funt , difficilius & inaequali- 
ter, praefertim in medium earum, agit 
Ignis. 

$.219. In Vafis hifce(S. 218.) & Operculis. 
eorum figulinis conficiendis, nota, quod 
omnis Argilla fub exficcatione, & exco-. 
€tione, in minus fpacium co£at: ita qui- 
dem, utargilla purior unaparte decima fe- 
cundum diametrum imminuatur : quo 
magis vero temperata eft fabulo , aliove la- 
pidum & vaforum iam exco&torum pulve- 
re; eo minus, imo taudem vix fenfibiliter- 
imminuitur. Hinc fi determinatae magni-- 
tudinis Vas , vel Operculum, ex Argilla fieri 
debet ; tanto id majus eft faciendum , quan-. 
tum experientia docet argillam crudam, 


vel. 


T'HUMORETIECA ry 
vel certo modo praepsratam, exficcatione 
imminui. dei. MTS 

($. 210. Conus fuforius (Tab. 1]. Fig. Tab: 
19.) infervit ad Przcipitationem fuforiam lp, 
qui fit, cum duo corpora fimul liquefa- y;x 
Ca, haud tamen fub fufione exacte inter 
fe mutuo co&untia, ob diverfam gravita- 
tem Ípecificam, in duo ftrata fponte fc- 
ecdunt. Poflet equidem ifta Prxcipitatio 
in eodem illo Vafe, in quo Fufio inftitui- 
tur, fieri: fed tunc neceflum foret Íemper 
qualibet vice Vas fuforium frangere; quia 
€x co integro excuti nequit przcipitatum. 
Hinc peculiaribus Conis ita dictis ad hoc 
Opus utimur , in quos liquata Maffa cf. 
funditur, peracta Przcipitatione facileex- — . 
cutienda. Quoniam autem Precipitanda : 
materlei exigua fzpe tantum copia eft; 
ideo eligitur pro Conis Fuforfis Figura 
Conica: ut nimirum ih apice ejus fubfi- 
dens materies gravior in unum folidum 
Regulum colligatur. | 

$. 221. Materia, ex qua Conus fuforius 
fit, eft Cuprum vel Aurichalcum ; üt in- 
terior ejus fuperficics fat expoliri poffir. 

5i ex Aurichalco is paratus eft, cavcn- 
dum, ne nimis férvidusfiat: fi enim tuuc 
paullo validius percutitur, ob hujus Me- 
talli in calore magno fragilitatem, facilc 


finditur. ' 


2 
IX. 


Gy $212. 


M 
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$. 222. Si magna liquefacti Przcipitan- 
di copia effundenda ett; loco Coni fuforii 
($.221-) fubílitui poteft Morrarium ma- 
gnum, Aurichalccum aut Ferreum , vel 
aliud quodcunque amplum vas Ferreum. | 
$. 223. Porro quando Metalla, aut Se- 
mimetalla, fufa effunduntur, ut vel adfer- 
ventur, vel deinceps aliqua parte explo- 
rentur; conducit iis fub effufione formam 
oblongam, non nimis craffam, conciliare; 
fic enim eo commodius dividi aut ip fru- 
. ftula confcindi poflunt. Ad hoc obtinen- 
TabILdum  infervit Zsfundibulum (Tab. lI. Fig. 
Fij:X*i0.), Lizgomezy vocant, uno vel pluri. 
bus incilibus, prifmaticis, vel femi-Cy- 
lindricis , bene politis, magnitudinis diver- 
fz, & longo valde manubrio inftructum, 
c Ferro, utpote aptiffima ad hoc opus mae 
teria paratum. Y: 
$. 224. Si vero Maflula Metallica Prz- 
cipitata ilico, & tota, Cupellax cft impo- 
nenda; eligitur potius Zwfundibulum , for- 
mam fegmenti parv:z fphara habens, 
itidem e Ferro conflatum ; quale ad cf- 
fundendas etiam Mineras per Plumbum ex- 
tractis & fcorificatas adhiberi folet. Ita 
nimirum cavetur, ne Maffula Metallica, 
angulofa fua fuperficie, forfan de tenero 
Cupelle cavo , dum huic imponitur, 
aliquid abradat, idque fcabrum reddat. 
$. 22y;. 
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$. 22f. Omnia hzc Infundibula, ($. 22: 
ad 224.) debent bene calefieri, antequam in 
eacffundarur Metallum ; ne forte madidius- 
cula fint, vel tempore przcfertim frigido , 
per fubitaneum calorem, dum infunditur 
Maffa liquata,. madorem contrahant: quo 
in cafu fzpe, cum infigni periculo, in- 
fufa Materies disjicitur. - : : 
$. 226. Dein & íebo oblinienda funt 
prius; ut Reguli eo melius inde rurfum 
excuti poffint, nec a Mafla infufa arroda- 
tur cavum [Infundibuli. Si vero maxima 
copia Metalli, praefertim valde fulphurei 4 
vel ope Sulphuris pracipitati, effunden- 
da eft; febacea Coni, aut Mortarii, illi- 
nitio vix fufficit ad impediendam modo 
dictam arofionem: quia moles ingens Ma- 
teriei infuíz: quam diutiffime fervida ma- 
net. ; Unde in hoc cafu luto utuntur ope 
aqua in tenuem pultem redacto , quod, 
cavo Coni aut Mortarii tenuiter illitum , 
deinde exficcatur. Sic crufta hac median- 
[€ certius prohibetur Sulphuris in Metal- 
lum Infundibuli actio. Quin vel Cuprum. 
quoque purum, nullo licet cum Sulphure 
Fufum, fimile quid efficit: quare & in hoc 

cafu dicta cautela opus eít. 
..$. 227. Porro duobus opus cft ad Doci- 
mafiam' Mortariis , altero Ferreo, profun- 
liore , in quo corpora tundendo commi- 
| nuüns 
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nuuptur; altero minus profundo, Ferreo, 
vel Ligneo, repando ,ad quod Piftillum re- 
,quiritur ligneum. Pofterius , praecipue 
'erreum , pro Amalgamatione infervit : 
Ferrea enim Mortaria ad hoc opus funt ap- 
tiffima; quia, licet trituratione de Ferro ali- 
quid abradatur , id tamen Amalgamati fe 
. non mifcet : ut ideo Ferrum cateris Metal- 
lis hunc in finem praeferendum fit. Acce- 
dit, quod mediocriter etiam in eo calefic- 
ri poffit Mercurius : unde Amalgamatio val- 
dé acceleratur: id, quod inligneo Morta-- 
rio haud adeo commode efhicere licet. 

$. 228. Requiruntur prxterea pro Ope- 
rationibus quibusdam , ad Docimafiam qui- 
dem directé non pertinentibus , at quas ta-. 
men Docimaftam proprio marte perficere 
expedit ,varia afa Deffillateriay cujusmo- 
di funt Cecurbite ac Retorte, Terree & Pi- 
ree : fed quum hzc fatis cognita fint, , 
& vbique in. Chemicorum libris defcripta s, | 
haud opuseft, a me heic ut prolixe defcri- 
bantur. Modo notandum , quod V afa vi- 
trea, qux calorem magnum ferre debent ,, 
eo fint meliora, quo tenuiora: craffaenim 
mox finduntur. Contrarium vero obtinet. 
in Excipulis ; ;utpote qua crafliora effe pof- 
funt. 

$.229. Quando Vafa ($. 228. ) fummo igni | 
nudaexpofita funt, facile contingit; ut ab in-: 

gefta: 
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geíto in Furnum novo ignis pabulo , frigi- 
Qo, crepent: qvod ut impediatur, opus 
eft Loricatione, Hac autem fic peragitur. 
Materiem, ex qua Fornices & Crucibula 
fiunt ($.188.), loco aqua humecta $an- 
'guine recenti, nondum coagulato, duplo 
vel triplo aquz diluto; ut tenuis fiat paí- 
ta: huic dein paftze infuper admifce pilos 
vaccinos, aliosve non nimis longos , nec 
rigidos: quin & fi przcíto eft Vitrum com- 
minutum , atque per cribrum trajectum, 
hujus itidem aliquid haud inutiliter inter- 
miíceri poteft. Hac tunc maffa, penicil- 
li ope, obline Vas, ac dein exficca: 
ficcatum denuo obime, rur(íus exficca : 
idemque & tertia GC quartavice repete, do- 
nec Vas obductum fit cruíta, vel Lorica, 
pollicis tertiam vel quartam partem crafía. 


. Scholion. Ur Sanguis a coagulo preferoetur ; ne- 
.ceffum ef! , recens, mox ac ex ammali profluxit , ma- 
nu aut bacillo agitetur ad refrigerium ufque: fic atzc- 
uuatus dei per aliquot dies ab[que coagulo per[lat. 

. $.230. Pro claudendis Vaforum ($.228.) 
commiffuris, fi Spiritus acres , corrofivi, 
-dettillandi funt, convenit Bolum, Albumi- 
me Ovorum aqua diluto fubactum, priori 
pafte ($.przc.) intermifcere , ea propor- 
'tione , quam experientia fola determinare. 
licet: fic Lutum acquiritur vaporibüsacri- 

' bus coércendis adaptatum. : 


T 


LI 
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| II. 
DE FURNIS. 


$. 23t. Cum Artis Docimafticz exer-- 

citium, maximé, in Foffilium per Ignem. 

tractatione concinna confiftat 5; requirun-: 

tur Inftrumenta, in quibus Ignis contine-: 

ri, ad objecta applicari, & in determina-: 

tum gradum augeri ac minui pro lubitu: 
promte poffit. Dicuntur hzc Zzrg;. 

$.232. Primus Faraus,qui przcipuédicitur: 

Tab Docimaflicus (Tab. ILI. Fig. L.),fequenti mo-: 

Ei , do fabrefit. imo, De bractea ferri forma-: 

tur prisma quadrangulum , cavum, unde-. 

| aa b5, cim pollices latum, novem altum , (aa. bb.). 

fuperius in pyramidem convergens trunca-: 

bb cc. tam,quadrangulam,cavam(bb. cc.) apertu- 

dra (d)terminatam, feptem pollices altam, 

. cujus latus fuperius fit feptem pollicum. In-. 

ferius autem prisma iftud fimili lamella fer- 

aa, T€à ,. tanquam  Bafi (aa) clauditur. 2do. 

e Ad Bafin fiat Porta (c) tres pollices alta, 

quinque lata, qua: ad Cinerarium ducat.. 

3o Supra hanc Portam fiat in altitudine 

, lex pollicum a Bafi alia Porta (f) fegmen-. 

tum circuli referens , quatuor pollices ad. 

bafin fuam lata, in medio dimidium fupra. 

tres pollices alta, 4to Poftea tres prive 

ct. 
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ferrez ad anteriorem. Purni hujas partem Tab. 
firmentur: quarum prima (gg) undecim!ll- 
pollices lata, dimidium pollicem alta, in- e 
fimo fuo latere ad Bafin Furni tribus vcl ^? 
quatuor clavis ferreis ea lege adfigatur; ut. 
furfum nafcatur Crenula, inter Lamellam 
iftam & Furni parietem intercepta, tantae 
amplitudinis, in qua locati, & libere huc 
iluc moveri pofünt Valvz Portz in- 
ferioris (k k), ex craffiore bractea fer-k k 
rea conficienda. — Secunda Lamella (hh),h ri 
lata undecim, alta tres pollices, fitu la- 
mellz priori exacte parallelo, ad fpatium 
inter ambas Portas (No. z. & 3.) medium 
ita adfigatur; ut tam füperior, quam in- 
ferior, ejus margo eum latere Furnicrenam 
formet cavam. Altera nimirum harumve 
crenarum , deorfum fpeétans, infervit ex- 
Ccipiendo margini fuperiori Valvarum, Por-. 
tam infimam (No. 2.) claudentium: alte- 
TA vero crena, furfum refpiciens , margi- 
nem inferiorem Valvarum Portula fupe- 
rioris (No. 3) exceptura eft. "Tertia La- 
mella (ii), fimilis primze, proxime fupra ii, 
Portam fuperiorem (No. 3.) eum in mo-. 
dum defigenda eft; ut crenam conflituat 
deorfum |fpe&tantem , Ccontiguam mar- 
gini fuperiori Portze fuprema (No. 3.). $10 , 
Ad quamlibet Portam (No. 2 & 3.) clau- 
dendam duz aptentur Valvz, ex laminis 

, | fer- 


. caris diametri, perforetur 'arnus; quorum. 


O0. 


d 


E 


1 
À 
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ferreis conficiendz , in Crenis fapradictis 
mobiles (kk. ]l.). . Valvae autem duz, ad 
fapcriorem Portam (INo. 3.) pertinentes 
(ll) in fuprema fui parte perforandz funt; 


. "PN ASI ol ^ 
alteraquidem Rimulà - pollicis latà, fes- 


qui pollicem longá (m); altera vero fora- 
mine femicirculari, pollicem aito, duos 
lato (n). Singule praterea Valvz mo- 
biles inftruantur anfa, qua, dum moveri 
debent, apprehendi potfint. 6to. Quin- 
que infuper foraminibus, rotundis, polli- 


duo in parte Furni anteriore (00), totidem- 
que in pofteriore fiant, altitudine quinque 
pollicum a Bafi, a lateribus autem Furni 
utrinque intervallo trium & dimidii polli- 


cum diftantia: Quintum denique (p) fiatin. 
altitudine unius pollicis fupra Portae fupe- : 


rioris (f) marginem fuperiorem. 72, [n- 
teriora tandem Furni latera armata. fint 
Uncis ferreis, dimidium pollicem promi- 


nentibus, tres circiter pollices a fe mutuo . 
diftantibus , pro luto,quo Furnus intusob- - 


duci debet, firmando infervituris. 8vo. Su- 
periori porro Purni Aperturz (d) adapre- 


tur Pyramis ferrea , mobilis, cava, quadran- - 


gula (q), tres pollices alta, fuper bafi fe- 
ptem pollices lata, coiens furfum in 'Tu- 
bum (r) cavum, diametri trium pollicum, 

duos 
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duos pollices altum, fere cylindricum ,non . . 
nihi] tàmen verfus fuperiora convergen- — 

. tem. Scilicet prominens hic "Tubus fervit . 

fuftentando Camino, itidem cylindrico fe-. 
- fyC6, cavo, ex bra&tea ferri conflato, duos Tab. 
-- pedes alto (t), qui, cum igne opuscft IDnten-pjs p 
fiffimo, breviori illi'Tubo perpendiculariter €. 
- ficimponitur ;ut hunc ad fesqui vel duorum 
poliicum profunditatem preffe excipiat, 
auferrique denuo pro lubitu poffit, ubi. 
tanta 1gnis vehementia non requiritur. Id - 
ipfum vero Operculum pyramidale (q) dua- q 
bus prxterea Anfis (ss) inftruatur ;ut mani- ss 
 busvelforcipe apprchenfum auferri iterum- 
quc imponiqueat. Quin &, neid Furni A- 
pertura (d) impofitum facile dejiciatur ad q 
dextrum finiftrumque Furni marginem fu- 
periorem (cc) bractea ferrea adfigatur fic cc 

reflexa introrfüum; ut fülcum: conttituat 
anterius & pofterius apertum, quo excipi 
. poffint firmarique Operculi margines latc- 
Tales, atque antrorfum ac retrorfum pro 
Arbitrio moveri, ubi id auferri aut adponi 
debet. 9"? In altitudine fupremi marginis 
Portz inferioris (e) ad fuperficiem Furni & 
internam firmetur 'T'endicula quadrata, ex 
crafla bractea ferri contecta, fesqui pollicem 
lata, (Fig.2.), qua fuftinendas craticula &fFig. y; 
luto eft dicata.  Conftet autem ex duabus. 
partibus ifta T'endicula; ut immitti com-: 

| H mode 
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mode intra Furni cavum poffit. Sic pa- 
ratus eft. Fornus Docimaflicus , qui dein Lu- 
to intus obduci debet: quod modo fequen- 
ti perficitur. |. | 
$. 233. Scilicet ut Tgnis eo melius cocr- 
ceatur, neque ferrum ignis vi candeícens 


.deftruatur ; tota interior Furni (232.) fuper- 


ficies , ad unius, vel fesqui digiti craffitiem 


Tab, (vid. T'ab. III. Fig. 3. & 4.) obducenda ctt 


Mt, 


Luto. Lutum huic negotio aptum exhi- 


iu bet maffa argillacea ($. 188.190.), vel Ar-- 


Y 


gilla Gallica, fanguine bubulo, triplo vel. 


| quadruplo aqua diluto, madefacta. An- 


tequam tamen parietes interni ifthoc Lu-. 
to obducantut; locari prius intra Furpum 
debent Bacilli ferrei , longitudine Furni. 


" diametrum zquantes , quadranguli, prisma-: 


tici, femipollicem craffi, extremis fuis a. 
'T'endicula ($. 232. IN». 9.) fuftentandi, in-: 


tervallo - pollicis a fe mutuo diftantes, , 


ea lege firmandi, ut plana eorum laterai 
ad Furni fe&tionem transverfam obliqua: 
fint, angulique duo oppofiti alter furfum,, 
alter deorfum , fpe&tent : quo fitu cavetur, 
ne cineres pabuli ignis intra Bacillorum in-- 
terfítitia diutius detineantur, obftructio-- 
nemque faciant liberz aeris ventilationii 


Tib. obfuturam. (vid.'T'ab. III. Fig.4.). Furnus: 


1I. 
Fig. I 


, dein; Luto obdu&us, leni calore exficca-- 


tus. 


LEM 
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tus , aptus tandem eft ad Operationes: Do- 
cimaíticas, praccipue illas, quz fub For- 
nice Docimaítico ($. 194.) perfici debent. 
- ($234. Quod fi igitur in Furno hactenus. 
deferipto ($. 232. 233.) inftituenda eff Ope-. 
ratio ; per quatuor Purni foramina inferiora, 
anterius & pofterius € diametro pefita, 
ante defcripta, (vid. 'T'ab. 111. Fig. 1. oo dus 
transmitti debent duo Bacilli ferrei, pol-pi; ,. 
licem craffi, tam longi, ut corum EXtT€- oo. 
ma utrinque paululum ultra foramina fo- 
ras promineant. Inferviunt hi ad Forni- 
cem, hujusve pavimentum ,  fuftinen- 
dum. (vid. Tab. HII. Fig. 3. & 4). Poszris jr 
nix igitur tunc per fuperiorem | Furni& iy, 
Aperturam (Fig. r. d.). immititur, Sig La 
ita fuper Baculos ferreos modo deícrip- 

tos locatur; ut ejus anterius latus aper-. 
tum proxime contiguum fit interno lim- ^ — 
bo Porta fuperioris (£) (vid. & Ti.3.t& 
& 4). Ignis Pabulum ingeritur per Furni?!E rr 


Fattigium. (d); cujus Operculum ideogi, a 
& mobile, & non nimis grave fii, opor- ' 
tct (q). . Materiam pabulo ignis aptif- q 
fimam heic pracbent Carbones ligni du- 
noris, Fagini przfertim ,. in frufta polli- 
caris magnitudinis diffra&ti, quibus. For- 
Dix ad aliquot. Pollicum altitudinem eft 
obruendus... Majora Carbonum frufta ideo 
reprobamus, quia per anguftum, interfti- - 
uum, quod datur inter F ornicis latera & 

] VONT vati METRI REREN Y 
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Turni parietes, non delibi, adeoque femet 
haud undequaque fufficienter circumfes - 
rentix Fornicis accommodare poffunt : un- 
de fit, ut loca ignis pabulo vacua hinc 
inde relinquantur, ignisque fic non fat in- 
tenfus aut & inzqualis producatur. S1 
"vero contra minora adhibentur Carbonum 
fragmenta; tum pars magna delabitur ili- 
co per Craticula interftitia in Cinerarium,. 
vel & nimis fubito in cineres collabuntur^ 
particulz teneriores, atque aucta cinerum. 
mole Craticulam obftruentes liberam Aeris 
ventilationem , vel maxime heic requifi- 
tam, impediunt. | " 
$ 23y. Exa&to ut plurimum Ignis Regi- 
mine, íub Operationibus in hoc Furno: 
($. 232.233.) inftituendis, opuseft: hinc ad 
Wl fequentia attendendum. Si Porta Cinerarit | 
Fig. r.e('T ab. I1 1. Fig. 1. e.) tota eft aperta; Por. 
ftx aurem fuperioris (f) Valva mobiles 
*k (k K) ita ad fe invicem adducuntur, ut it 
2s Porue medio fefe tangant ; quod fi praete- 
8$ rrea & Operculum (q), hujusque "Tubo (r) : 
t adaptatus Caminus altior (t), fuper imponi- 

à tur Furni Faftigio(d); tunc ignis erit ium 
mus, qui ex "itari poteft: quamvis interimr 
Camini applicatio vix unquam , nifi tem-: 
pettate calidiore, requiratur.Si vero, Fur-: 

no eadem rationc ac modo defcriptum dis-: 
pofito, in apertam cjus Portam fuperioremi 

£ (f) ponuntur pruna: candentes; dgnis we 

jd Er ub: 


. 


huc magis intenditur: quo tamen artificio 
raro vel nunquam opus erit. Porro, quan- 

do Porta fuperior, obdu&tà folà illà Valvà 
mobili, qüz oblonga, angutta Rima (Tab Us 
Tli Fig. i. m) pervia eft, claudirurg tuncpg 1 
- fit aítus paulo minor:plus vero is ipfe im» m- 
minuitur,fi Valva altera ,femicirculari Fo. 


perior; tunc aer irruens, frigidus, Cot- 
| pora fub Fornice pofita , mutanda, adeo 
 Fefrigerat, ac in ulla Operatione requiri- 
. tur; ut hinc ebullitio Plumbi. penitus 
tum impediatur. Si inter Operatioriem, 
in una velaltera Fornicis parte, lgnis inci- 
pit deficere vel inzqualis fieri; ^ fignum 
€(t, vacua prunis fpatià efle nata inter 
Furni & Fornicis parietes :: quapropter 
tunc immiffo per Foramen Furni füperius 
(p) bacillo ferreo undequaque commoveri 
debent prunz ; ut ha fic collabantür, de- 
centerque deinceps atque x quabiliter agant. 
."$. 236. Notandum tamen circa mox 

H 3 ($. 235) 


lez! 
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(5. 235) de(criptum: Tgnis Regimen, quod, 


apparatu. licet eadem. prorfus accuratione 
inftrü&o, non tamen. femper. effectus fc- 
quatur. aqualis: cujus differentiz caufa 
plerumque in aéris dispofitione diverfa fita 
: eft; Cum. enim omnis Ignis per carbones 
€ó validius excitetur, quo acr magis den- 
. fatus, majoreque rapiditate motus, illos fe- 
rit: quod Folles clare docent: patet hinc 
tempore calido & humido, atque Athmo- 
fphara exiftente levi ,. minoris | efficaciz 
fore Ignem in FPurnis :. fimiliter, plurimis 
Furnis..prope. fe. invicem fitis. fimu!. ar- 
dentibus, ;ignem pro parte fuffocari ; 
quoniam. aer circumfuíus rarior reddi- 
tur.ac levior: quod ipfum etiam, "Tem- 
pore praefertim aftivo, Sol, talem lo- 
cum , quo Furnus fitus cft, illuftrans, ef- 


ficit; .E contra Tempeftate frigida, fic-- 
ca, Athmofphzra ponderofior maximum: 


ignem excitat. 
$. 237. lnfuper quo minor in eodem 
Furno locatur Fornix; quo plura & am- 


pliora Fornix ifte Segmenta habet exíciffas 


quo minor Parietum Fornicis cft craffi- 

ties; quo magis Vaía verfus Partem. poe 

; fleriorem Fornicis funt locata; co vali- 

dior in Corpora mutanda zítus agit: & 

» Contra. — 

$. 238. In eo cafu, quando plures, ad 
Ignem 
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. Ignem excitandum requifitzz, Caufzedefi- 
ciunt, tunc in vulgaribus Furnis Docima- 
fticis, ut Operationes rité perfici queant, 
"Artifex omni molimine vix fufficienter in- 
citare poteít Ignem ; quamvis Follis ope, - 

. & prunis in Portam füperiorem impofitis, 
utatur. Hinc pofui Craticulam tres fere : 

pollices infra Fornicem ; ne, quod in vul- 
garibus Furnis Docimafticis obtinet, aer 
per Cinerarium irruens, refrigeret pavi- 
mentum Fornicis; dein, ut minimz, iam - 
feré confumtz, prunz, & cineres, per 
Craticule interftitia facilius decidant. & 

 3aajores prunz , ignem adhuc alere aptze; 
retineantur. Denique & Caminum (Tab.Tab. 
li. Fig. r. t) ideo fuperaddidi ; ut hu.lll. 
jus adminiculo aucta ventilatione Ignis inP& '-* 
fummum, hic requifitum, gradum evehi 
tandem poffet: nam minui Ignis femper 
poteft; nequaquam vero , nifi aptus ap- - 
paratus przíto fit, pro lubitu augeri... | 
—.$. 239. Farsus alter, quo Docimafta 
opus habet, eft fie di&tus Feforius , qui 
itidem ex bractea Ferri compaginatur. 
Cavum ejus fecundum Modulum ellipti- 

.cum (Tab. Ill. Fig. y.) formari poteft. Tab; 
I-». nimirum conficiatur cava Ellipfis expl. 

 diftantiaFocorum duodecim,Ordinataquin- * "* 

que Pollicum :. abfcindatur hzc in ambo- 
bus fuis Focis; ut nancifcatur figuram ^ 
idi H 4 (Tab. I1I. 
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Tab. ('lab.TIL Fig. 6.) 24e. Cavum hoc tuni 
FIBY n:bus, diametri octo linearum, e regione 
cc pofitis, (cc) perforetur. 39». Ad íupe- 
riorem. dein & inferiorem Elliptici hujus 
Cavi marginem. intus firmentur duo An- 


d nuli ferrei (d), fesqui fere. pollicem la-*. 
ti:* quin & tota ejusdem . interior fu. 


perficies | Hamulis ,. fex. circiter lineas 
prominentibus, ferreis, tres vel quatuor 
pollices a fe mutuo diftantibus, inftruatur; 
qui quidem, una cum .Annulis modo di- 
Gis, Luto firmando inferviunt. Sic Cor- 
pus Furni paratum eft; nifi quod binz in- 
te fuper Anía (ee) ferrez ;extrinfecus ipfi 
utrinque adfigendz fint, quibus prenfari 
atque transferri queat.  4'?. Igitur confi- 
ciatur Operculum Furni,. quod fecundum 


Fig.v.apartem Ellipfeos abfciffam (Fig. f.2a) for- | 


. Fig.vu.mari poteft (Fig. 7.): inftruatur id Porta 
b (b), alta quatuor pollices , inferiore latere 


quinque pollices lata, fuperiore quatuor: 
cui & Veríatilis Valva, ferrea, qua claudi | 


poffit, approprietur, internz fuz (uperficiei 
adfixum gerens Marginem , qui exacte re- 

' fpondeat Oftii circumferentig, & eousque 
Antrorfum promineat, quousque requirit 
craffities luti adponendi ; utpote cui firmau- 

Fig; dois infervit: (Vid. Fig. 8.). Eundem in fi- 
U!II^ nem Hamuli.quoque extantes, ferrei, (u- 
|  perf- 


, prope infimam fuam oram quatuor forami-- 


N 
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-perficiei Valva iftiusinteriori, equam Margo 
dictus intercipit, infigantur. Porro ne.O. 
perculum iftud intus vi ignisexuratur; Luto 
fimili, ac ante ($.233.) de Furno Docima- 
ftico dictum, interna ejus fuperficies ob-- 
duci debet: quamobrem annulo quoque 
& hamulis ferreis ad lutum: firmandum in-.. 
Ítruatur neceffe eft: prout ante (n. 3.) dem, 
Corpore hujus F'urni memoravimus. Pra. il. 
terea & binis Anfis, ferreis, (cc) , extrin-Pig.- 
fecus Operculo huic adfixis opus eft." I". 
T'andem quoque vertex ejus foramine per- 
. vius fit rotundo, diametri trium pollicum, 
 produ&o in 'Tubum cavum (d) , fere cylin: q 
dricum, aliquot pollices altum , cui, modo 
fupra ($.232. n.8.) eirca Furpum Docima- 
iticum memorato , fuper imponi poffit, 
fiquando neceffum eft , Caminus ferreus lo- 
co mox citato defcriptus.  $'?. Loricatio 
deinde tam. Corporis , quam Operculi, 
 Purni intrinfecüs fit fimiliter, ac ante 
($. 233.) deícriptum eft. 6*9. Duo infuper 
conficienda funt pro hoc Furno Pediftalla 
mobilia: alterum nempe, quod cineres 
recipiat, ventumque admittat: alterum 
inferviens Reductionibus. Prius fit ex 
bra&ea ferrea , in cavum formatá cylin- 
dricum, fuperius apertum, inferius jami- 
. na ferrea orbiculari, tanquam bafi, clau- 
, dendum, quinque pollices altum , diame- 
| Hy trj 
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tri tantze magnitudinis, ut Corporis Furni 
(79.2.) oram infimam ad. dimidii pollicis 
q,p, profunditatem excipere queat (vid. 'T'ab; 
nt. il. Fig. o.). Proptereain diftantiafemipol- 
Fig. 1*]icis a margine hujus Pediftalli fupremo ,ad 
fuperficiem ejus internam firmetur Circu- 
c lus ferreus (c) dimidium pollicem latus, 
quo Corpus l'urni immiffum fuftineri pof- 
.fit. Portam infuper habeat id Pediftallum 
quadratam , quatuor pollices altam, toti- 
.p demque latam , quz verfatili Valva (b) 
exacte claudi queat ; ut hujus ope pro 
lubitu Ventilationem augere vel immi- 
nuere, ficque ignem regere liceat. "Pan- 
dem a latere hüjus Portz finiftro, in media 
circiter altitudine corporis Pediftalli, fora- 
men fiat rotundum, fesqui pollicaris dia- 
metri, nafum Follis, quando hoc opus eft, 
receprurum. Alterum dein Pediftallum 
quoad materiem atque figuram fimile con- 
ficiatur priori: diametri quoque fit ejus- 
dem ; fed duobus pollicibus altius ;. ut 
feptem pollices exzquet.  Succingatur 
etiam fub margine fuo fuperiore fimili an - 
nulo ferreo, quo corpus Purni excipien- 
dum fuftineri queat. Proxime autem fub 
hoc annülo exícindatur in Pedeftalli hujus 
pariete Foramen, cujus latitudo fit duo- 
rum triumve pollicum , altitudo unius 
Figx. (Fig. 10. c). Porro ad latus finiftrum hu- 
c | jus 
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jus foraminis, in eadem Pediftalli altitudi- Tab: 
ne fiat aliud Foramen rotundum, nafo fol. " 
Jis recipiendo idoneum (d). Ulterius ad 9^ 
dextras, in diftantia unius pollicis a fun- 
do, aliud formetur, fimile priori, Fora- 
men circulare (e). "Tandem interior tota 
hujus Pediftalli.fuperficies , excepta illa 
parte, quz fupra annulum eft, Luto ob- 
ducatur, fiatque deinde in fundo Carillus 
talis figure , qualem linea (fgh). de- fgh 
fcribit. Materia, ex qua hic confici- 
tur, eft Lutum vulgare pulverifatum, per 
cribrum. traje&um, cum tanta quantitate 
pulveris Carbonum ligneorum, itidem cri- 
bratorum, miftum ; ut miftura, fimili mo- 
do, ac Cineres ($. 178.) madefacta, com- - 
preffa, faltem leviter cohareat. "T'ali ex 
materie, in fundum Pedittalli adprefía , 
formatur Catillus, fegmento fphzrico fi- 
milis, in medio depreffiorem habens fo- 
veoiam (g), lavigatiffimus, pari ratione, g 
ac ante ($. 184.) de Cineritiis majoribus 
expofitum. 

-.$. 240. Hic Farnas ($. praec.) Fufioni- 
bus przcipué adaptatuseft ; qua cum & abs- 

que vafis in eo fieri poffunt... Si cum Vafe 
fundendum eft; pone Corpus Furni (T'ab.Tah. 


Il! Fig. 6.) fupra Pediftallum primum ,'!l- 


9 


verfatili porta inftructum (Fig. 9. yep vr 


t Fig. 1x, 
transmitte duos Baculos ferreos (Fig. r1.)Fig.x:i. — 


per 


"ab. 


Fic. v1 
cc 
Fig. 
EII. 


Fig. IX 
b 
Fig.vi 


d 
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per foramina Furni (Fig. 6. cc); hifce fu- 
per impone Craticulam (Fig. 12.) per fu- 
perius P'urni os immittendam : in medio 
dein hujus Craticule locetur Lapis lateri- 
tius, utrinque planiffimus , calcfactus , 
ficciffimus: alioquin enim a vaporibus hu- 
midis ex eo fub operatione prorumpentibus 


LI 


Vafa ipfi impofita, praíerrim majora, fa-- 


cile finduntur. ' Sit porro altitudo'& lati- 
tudo hujus Lapidis paulo tpajor fundo Cru- 


cibuli vel Catini fuper imponendi : fi enim. 


qminus altüs foret; Vafis fundus haud (uffi- 
cienter poffet cálefieri : fi minus latus; 
Vas inde facile decideret. Impone tandem 
Vas materiam fündendam continens huic 
Lapidi, idque mox undequaque obrue car- 
bonibus , . quós juxta legem ánte dictam 
($. 234.) adaptare oportet. ^ Ignis tum 


regitur áprriendo vel claudendo portam : 


"Cinerari: ( Fig. 9. b): intenditur autem, 
/Ái Operculum (Fig. 7.) corpori Furni fu- 
per imponitur: quod fi praterea oltio 


Opercvli cylindrico (d) applicatur Caminus 
(232. n.8.); fit vehementior adhuc Ignis - 


Fig. rx. füforius: fi vero "foramini Pedittalli (Fig. 


NN. 


9.d) infaper inferitur Follis, & commil- 
fura Purni & Peédittalli, imo nifi Valva Ci- 
nerarii verfatilis ar&iffime claudi poffit, 
hüjüs quoque rimi, luto tenui accurate 
obthurentur; gnis fic per flatum Follis 

| éxci* 


Janis 
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excitatur fummus, longe fuperans illum, 
qui in foco fabrili valet produci. | Ácce- 
dit fimul, quod hac methodo Vafa haud 
adco facile rumpantur; quia flatus Follisea 
non immediate attingere poteft, & Ignis 
undique xquabiliffinüs excitatur. "Tali 
Apparatu Lapides, quanam. ratione. fefe | 
habeant ad Ignis puri violentiam , com- 
modiffimé examinare licet. Si nunc abs- 
que Vafe, nudo Igne,cupis perficere Ope- 
rationem, c. g. : Cupri, 5tanni, Plumbi, 
Ferri mineras, horumve metallorum cal- 
ces vel ícorias liquefacere atque reducere; 
Corpus Furni Pediftallo alteri, Carillum in, |. 
fe continenti (Tab.!i E. Fig. 10)füper impo 2i 
nitur. Prius tamen Foramina hujus Pedi Ital- Eig" x; 
li, oblongum (c) & rotundum: d), adglà- c d. 
tinato intus luto obítructa , cultro ape-. 
riuntur. 'T'um rotundo (d) ad déxtras ea d 
lege applicatur Pollis, ut hujus nafus, - 
oblique deorfum dire&tus, validé in Catil- 
lum (fgh) fpiret: Sic enim omnes, qui fgk 
in Catillum de/abuntur, cineres difflantur, 
& Ignis vis có determinatur; ut, qux in 
eum defluunt, liquefa&ta in fluore reti- 
neantur: nam nifi hoc fiat, fufa illico fri- [ 
geícunt, & granulatim in Catillo dispería E 
harent, qua in unum regulum. conflue- | 
re debebant. Anterius, oblongum, Pedi- 
ftali Foramen (c) infcrvit, ut ope Ru- c 

tà- 


'T'ab. 
]Il. 
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tabuli, an liquefacta in Catillo materies 


fir, nec ne, explorari poffit; dein ut hac 
via removeri queat, fi forte Follem quid 


obftruxerit; tum , ut in quibusdam cafibus. 


Scorias auferre liceat. Immittuntur Fur- 


no tunc prius carbones ad. fpithamze alti- 


tudinem, & flatu Follis validiffime exci- 


tantur; ut Catillus, priusquam Materia, 


fundenda immittatur, bene percalefcat : 


nifi enim hoc ante fiat, liquefacta maffa 
raro in Regulum confluit, fed inter Sco- 
rias cito congelafcentes disperfa manet. 
Catillo demum probe :calefacto, imponae. 


tur una cum recentibus carbonibus , tanta 
materiei fundendz quantitas; ut hzc non 


obftet, quo minus ignis ad debitum gra- 


dum evehi queat: qua quidem determina- 


tio folam per experientiam fieri poteft: 
iterum carbones, & fupra hos aliam inji- - 
ce materiem fundendam ; ut veluti ftra-. 
tum fit fuper ftratum. Si vero maffa fe- 


mel fufa Ignis vim diu fuftinere non pof- 


fet; vel majorem materiei quantitatem, . 
quam quz Catillo capi queat, fimul fun- 


dere placeret; aperiri debet infimum Pe- 
deítalli foramen rotundum (Fig. 9. c) ea 


Fi$-**lege, ut fiat canalis inde ab hoc Foramine 


per lutum tranfiens, atque ad infimam us- 


; que Catilli foveolam (g) pertingens: huic 
* porro Foramini extrinfecus alius tunc ap- 


pli- 
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plicandus eft Catillus fimilis interiori, aut 
vas recipiens aliud appropriatum pru- nb: 
nis obruendum , in quo materies fufa EX ES 
Citillo interiore per Foramen (€) effluens & 
colligatur (Fig. 13. i). Caetera huc perti. Fig. ; 
nentia, fpecialibus in cafibus obfervanda ,xitr. i 
fub Operationibus in Praxi Docimaftica 
poftmodum exhibendis commodius pote- 
runt enarrari. 


Scholion. In determinanda igterioi. Furnorgum ; 
qui excitando sgni. validiffimo inferviturs funt , fuper - 
Jicie ton. tam exacte re[picienda efl figura , eum qui-. 
dem inm finem, ut certo in puuclo aur linea coltean- 
ur reflexi ignis vadii. Name materia , quá Purii 
 Suirimfecus loricautur, adeo accuratà. expolitam figi- 

ram recipere inepta ef :. qum fi talis. etiam figura 
buic materie arte poffet conciliari s brevi tamen per 
29715 violentiam ea rur[us depravatur. — Infuper £9) va- 
, dii ignis, à Carbonibus projecli , tam vegulariter non 
incidunt , fieuti folaves C fonori s adeoque. nec ad cor- 
pus mutandum: tam. exaéle. repeveuti: denuo poffunt ; 
preter quam quod plerumque Vas materiam mutandasa 
contenus , aut bec ipía nuda , Carbonibus undequaque 
obruatur. — Ceteroqum quoque. iuutilis ferd effet focus. 
. dz tam paroum fpatium colle&lus 5.— cum in. minima 
tantummodo corporis mutandi partem agere poffit. Suf- 
ficit ego talis Furzi figura €» maguitudos ut pmo 
Juficieus | meque zamez fuperfluum ,. ignis. alimentum 
admittat (ado) ut flum fic co£vceat , quo às nec is- 
ber. nimis, nec priusquam. [atis fortiter. in. objeBuya 
egerit, diffipetur: quam ob vem Operculum quoddam 
Juperaddere convenir, 


$. 241. Furni hactenus ($. 232 ad 240.) de- 
| nee T ep 


| 


*Tab. 
IV. 


n$DOCIMASI.,P.I. 


fcripti pro Operationibus Docimafticis ftri- 
&e di&is fufficiunt. Sed praterea aliz quo- 


que Operationes ab Artifice. perficienda 


funt , prioribus infervientes : cujusmodi . 
funt $pirituum acidorum. Deftüillationes, . 
Camentationes, Calcinationes &c.; quz 
quidem in ante difcriptis Furnis commode 
inftitui non poffunt. Quare, cum iftz: O- 
perationes plerumque diuturniori, & con- 
ftanti, egeant igne; optimum eít, hunc 
in finem conftruere Ztbagorem dictum , qui 


e(t Purnus per multas horas tantum. pa- 


buli. ignis recentis fuppeditans , quan- 

tum confumitur , variumque & exactum: 

ignis regimen admittens conftantiffimum. 
$. 242. Confítruatur ergo ( 199.) ex la- 


pidibus, qui igni refiftunt, T'urricula qua- 


drata ,, cava, (Tab. IV. Fig. 1. 222a.) 


Fig.1. cujus: parietes. fint: fex pollices. craffi,: ca- | 


aaa. 


vumque intus forment quadratum, cujus 


bbbb. latus.decem zquet pollices (bbbb). AI- 


titudo ejus determinatur, prout diu 1gnem 
alere. debet. absque. novo. pabulo addito: 
fufficiunt- plerumque. quinque vel fex pee 
des. 24; Ad fundum hujus Turris fiat. 


c Porta (c), fex pollices lata, tetidemque 


alta; ad quam Valva verfatilis ,. ferrea, - 
oftium ipfum in ambitu latitudine: polli- 
cis exfuperans, appendatur, qua id exacte 
claudi queat : quein in finem exterior eriam 

eu | Port& 
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Portz hujus ora undequaque ita excavari 
debet; ut fulcum formet pollicarislatitu- — 
dinis, quo Valva margines excipi poffint. jb : 
3"*. In diftantia decem pollicum à Turisig; ^ —— 
fundo ponatur Craticula (d), ex ferramen- d | 
tis prismaticis , quadrangulis, pollicem craf- | 
fis, tres pollicis quartas partes a. fe mu- 
tuo diftantibus, compofita: qux quidem 
ferramenta, fingula, ratione "Turris, ita 
locata fint; ut duo oppofita cujuslibet 
doría, acuta, perpendiculariter furfum - 
deoríumque fpe&ent: quo efücitur, ut. 
cineres liberius in Cinerarium delabi posez 
fint. 4*. Supra Craticulam fiat Oftium 
fornicatum (e), fex pollices altum, feptem c 
latum ,' quod Valvula verfatili-,. fervea, .— 
adpenfa, fimiliter ac Cinerarium (n. £u 
claudi & aperiri poffit. — o. Faftigio Tur- 
ris adaptetur Operculum ferreum (f), f 
Turris aperturam in ambitu latitudine 
duorum pollicum excedens, anía iníftru- 
ctum, qua facile auferri iterumque apponi 
poffit. Sic paratus eft Furgus di&us fri- 
"arius. 6". 'Tum in alterutro "'urris 
latere, heic e. g. finiftro, efforetur Aper- 
tura oblonga, quadrata, oblique extfor- — 
fum adícendens, (gg.), quatuor cum di- 58 
midio pollices alta, decem lata, cujus in- 
ferior, interior, margo fesqui vel duos 
pollices fupra Craticulam (d) fitus fits d 
| j | I ut 


P 
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ut hujus foraminis interventu cavum Tur« 
gis communicet cum cavo alio, mox de- 
fcribendo. 7*9. nimirum , proximé ad- 
A  verfüs idem "Turris latus, Cavum quoddam 
 Fig.r. d€ lapidibus exftruatur, cujusinferior pars. 
hhhh fit Prisma cavum (hhhh), fex pollices al- 
-Xtüm , duodecim latum , fuprà definens: 
iiin Fornicem femicylindricum (ii), ra- 
dio fex pollicum defcriptum ; ut hinc al-: 
titudo totius cavi in medio fit duodecim, 
polliicum. Cavum hoc anteriüs totum fit: 
apertum , & claudi exacté queat. Lamina: 

E ferrea (kkk), cujus interior fuperficies,, 
pi" fimili ratione, ac circa Valvam Porta: 
Fig.  Furni Fuforii ("Tab, III. Fig. 8.) expofi- 
vri. tum, conítru&a , Lorica duos pollices: 
ua .craffa muniatur. Praeterea in medio hu- 
Fig..1jus Laminz fit Foramen rotundum (1); 
quatüor vel quinque pollicum diametri ,, 
cujus circumferentia margine cylindrico à 
ferreo, introrfum prominente, inftruatur;; 

ut hujus ope Lorica intus adglutinanda: 
fuffulciatur, ne facile decidat. Porro & 

in ambitu externo aperture iftius Cavi 
formetur crena pollicem lata, duos polli: 

ces profunda, in quam recipi queat extre: 
mitas Laminz oftium claudentis. Fora: 

j men autem hujus Laminz (1) vel claudii 

& tur Epiftomio (m), vcl transmittendo coli 

lo Retorta infervit. "landem quoque La: 

mii 
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TOSUMES SM ; | ! » IV. 
mina ifthzec extrinfecus firmatur duobusy; "d 


. Repagulis (nn), horizontaliter transmit- 
tendis per Uncos ferreos (ooo0) muro pro- 


nn 


E 


pe oram Ofítii infixos; ita, ut alterum. 


Repagulum tupremam , alterum infimam 
Laminz partem co&rceat.  8"e, Convenit 
infuper, ut Apertura quadrata (gg), per 
quam ignis ex Turri intrat in Cavum ha- 
Genus (N?. 7.) defcriptum, Valva ferrea 


&E 


claudi & fins pro lubitu poffit: nifi | 


enim hoc fiat, ignis, à minus exercitato 
. adhibitus nimius, tam facile compeíci non 


poteft. Hunc in finem in pariete fuperio- 


rem Cavi (N9. 7.) partem conftituente, 
"Turri contiguo, relinquatur Rima, di- 
midium pollicem lata, longa undecim pol- 
lices; ut fic Aperturz quadra z& (gg) lon- 
Bitudinem utrinque paululum excedat, 
&tque anteriüs & pofteriüs in foffulas ex- 
currat juxta perpendicularia dictae Apertu- 
rz (gg) latera deícendentes , Valvamque 
ferream immittendam coércentes, quo mi- 
.nus vacillre poffit. 'Hac.autem Valva 
ferrea (6) fex lineas fit craffa , undecim polli- 
ces lata, quinque alta; ejusque extremi- 
tati fuperiori utrinque adfigantur dux Ca- 
tenulz ferrez (pp), quarum ope Valva 
attolli ,. iterumque demitti poffit... Qua- 
propter & in contiguo Turris pariete, 
perpendiculariter fupra Ma loca, in, qui- 

& us 
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mm bus Catenule di&z ad Valvam ferream 
* — funtfirmatz , duo Clavi fortes (**.) ferrei 
fint defixi , ad quos pro lubitu quicun- 

que Catenularum annuli poffint fufpendi. 
'Totus ceterum Rimz defcripta fuperior: 
tractus lapidibus & camento claudatur, 
duobus folummodo foraminulis rclictis, 

per quz Catenule transmitti poffint. 

9^9. In finiftra hujus (No. 7.) Cavi parte, 

in diftantia o&o pollicum ab ejus fundo, 
Caminus quadratus ex lateribus erigatur 
qqqq (dqqq), tres cum dimidio pollices am-- 
plus, quatuor pedes altus, furfum verfus 
paululum convergens; ut faftigii ejus dia- 
meter trium fit pollicum. — Caminus hic 
perfecte claudi. poffe debet Lamina ferrea, 
g manubrio inftructa (rr), qua mobilis fit ^. 
intra duplicem marginem ferreum , qua- , 
sss dratum (ssss), in. parietibus Camini, ea 
altitudine à pavimento, qua cuilibet com- 
moda videtur, firmatum. 10"*. Infra 
hunc Caminum porro fiat Apertura qua- 

£g drata, fimilis priori (N9.6. gg), ducens 
oblique furfum ad fundum Cavi alterius. 
uuuu Cylindrici, (uuuu), octo pollices alti, fex | 
pollicum radio deícripti , fuperiüs aperti, , 
atque ibidem convergentis introrfum in; 
marginem pollicaris craffitiei, fex lineas: 
latum, fuftentandz Ollz ferrez infervitu-- 
rum. Exífcindatur etiam in pariete Riu 

: avi 
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Cavi anteriore, de ora hujus fuprema, | . 
 fegmentum duos cum dimidio pollicesTab: 
profundum, quinque latum, anteriüs de-Fig r. 
clive(vv.),quoRetortz collum excipi queat.vv. 
117», Ad hoc Cavum (NN*. 10.) perti- 
net Olla ferrea (w w), undecim: pole ww 
'lices lata, novem circiter profunda, quam 
ambiat Circulus ferreus ( xx ), pollicem xx 
latus, fesqui pollicis intervallo a margine 
Olla fupremo firmatus. Exícindatur iti- 
dem de Ollze hujus extremitate fuperiore 
fegmentüm (y), quatuor cum dimidio y 
pollices profundum , quinque latum ; 
juxta cujus du&um Circulus ferreus mo- 
. do defcriptus, qua hujus fegmenti limites 
attingit, curvari debet. 1279. E, regione 
Apertura quadratze (tt) , ex priore (No9.7.) tt 
jü alterum Cavum ( N?9. 10.) hiantis, alia 
talis-Apertura (z) fiat, duos à fundo Ca- ? 
vi alterius (No. ro.) pollices diftans, per- 
fe&é fimilis prioribus (gg. tt.) oblique s£.t* 
furfum pertinens ad Cavum tertium (1111) H'r* 
Cavo fecundo, cylindrico (uuuu), fimile "uua 
& xquale; ut ignis ex hoc, in illud tran- 
fire poffit. 1359, In pofteriore muri, qui 
Aperturam modo memoratam (z) efficit, 7 : 
parte, Caminus, priori (qqqq) fimilis, 493 
eadein altitudine eminens, (2222), aflur- ?'^* 
gat. qui fimili etiam Valva (3) claudi 3 
poffüt. r4'*. Ad latus denique finiftrum 
Et I 3 Cavi 


— ne a lint pr uti mesue ip prre ipm E —— 
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Fig t. Cavi tertii (1111) itidem Apertura effoe 
III: ORE P . 

4 gg ctr (4) prioribus (gg. tt.z.) fimilis, 

tt. z. a fundo Cavi tamen remotior, altero ex- 

tremo cxca, communicans faltem cum 

s«« Cavo Camini tertii (£55), eadem lege, ac 


qqqq priores duo Camini (qqqq. 2222.), fuper- 


2:22 ftruendi. Sic Purnus habetur ad plurimas. 


Operationes accommodatiffimus. 
$. 243. Reiltat nunc de Ufa ZAtbawo- 
yify ($.242.) deícripti, dicendum; & 
praecipué quibusnam operationibus | fin- 
gBuiz ejus partes inferviant ; tum qua 
ratione lgnis in eo. regi poffic ác de- 
beat, 1"9, Ad Portam Turris fuperiorem, 
e fornicatam (c), Fornix femi cylindricus; 
duodecim pollices longus, intrinfecüs po- 
teíL poni, per Oftium ipfum immitten- 


dus; qui hinc ejusdem,:ac hoc Oftium, . 


altitudinis & latitudinis fit oportet, tres 
quartas pollicis partes craffus ,  pofteriüs 
apertus; fiquidem ibi à potteriore Atha- 
noris pariete , ad quem usque pertingere 

« * debet, clauditur. Hunc in finem & pae 

4 vimentum Ciaticulz (d) imponendum eft, 
quo Fornix fuítentetur. Caterum hic For- 

nix ad bafim fuam quoque exfciffus fit, uti 

Tay 1] V ülgares Docimaftici (Tab. 1. Fig. 1, & 2.) 
yig.;, 9ub hoc Foraice Olla: cementatoriz, vel 
& ri. corpora valido & diuturniore igne calci- 
nanda, poni poffunt: id, quod & absque. 
For- 


I 
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; : d i : IV. 
Fornice, fed minus nitide , facere licet.pig y. 
243», [n prima Camera (hhhh ii) fieri pof-hhhh ii 


funt Dettillationes violentiffimz igne a- 
perto: Retortz enim vel Canthari in 
eam, ablata Porta (kkk), immittuntur, 
& vel ipfi Camere hujus pavimento, vel 
Pediftallo fingulari lapideo imponuntur. 
Oportet autem  Vafa ifthzc fic locare, 
ut collum eorum per applicata rurfus Por- 
tz Foramen (1) commode transmitti 
queant: quem in finem Pediítallum, mox 
altius, mox depreffius, pro varia Vafo- 
rum altitudine, feligitur. Poftquam dein 
- Porta iterum applicata eft, atque ambo- 
: bus fuis Repagulis (nn) firmata; rima 
omnes, quz circa collum vafis , tum & 
inter Portae & introitus Camerz margi- 
nes, hiant, luto funt claudendz. "Tunc 
applicatur collo vafis fegmentum cylindri- 
cum, decem vel plures pollices longum: 


. quo mediante fit, ut ftus, fervidique va- 


pores prodeuntes, paullatim rettinguan- 


tur; ne vas recipiens, quod femper vi- 


treum eligitur, findatur, RKecipiens, cum 
altero fegmenti di&i orificio committen- 
dum, innititur vel pavimento, vel tripo- 
'de quodam Pulcimento, ita confítructo, 
ut ope trium cohlearum altius vel hu- 
muüilius reddi poffit. 359. In eadem hac 
E MD | I 4 Ca- 


kkk 


eem 
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., j(Camem, loco Deftillationis, fieri quoque 
R4» poffunt . Caementationes & Calcinationes 
Fig. &c.: quo in cafü rotundum Laminz fer- 
l m rex Foramen (1) Epiftomio (m) claudi 
poteft, rurfusque aperiri ; ut introfpi- 
cere liceat. 4'9. Secundum & Tertium 
uuuu, Cava (uuuu. r111.) precipue inferviunt 
1111: iffis operationibus, quz ex balneis Arenz, 
Cinerum, vel.Limaturz, fiunt. lImmit- 
w titur nempe cuivis Cavo Olla (w), & ri- 
** mula, intra Circulum ferreum (xx) & mar- 
ginem Cavi, cui ille incumbit, hians, 
vel tenui luto , vel fabulo imprimis ma- 
dido, circum appreffo , obruratür. fe, 
In hiíce praterea duobus Cavis Deftilla- 
tiones quoque per ignem Reverbcerii aque, 
ac in primo, fieri poffunt; nifi quod ignis 
in iis minus fit intenfus ; qui tamen fuffi- 
cit pro Aqua Forti expellenda. Eximi-- 
wtur tunc Olla ferrea (w), & fitu inverfo 
fuperimponitur Ori Camerz ; fic , ut margo 
xx Ollz, ultra Circulum ferreum (xx), quo 
hzc cincta eft, ad (e(qui pollicis altita- 
dinem extaps, recipiatur intra Cavi oram, 
y & fegmentum Ollz exfíciffum (y) cum 
vv fegmento de pariete Cavi exíciffo (vv) 
conítituat foramen pro transmittendo va. 
fis collo. 6*9. Omni apparatu fic ipnftru. 
bbbbCto, per Turris faftirium (bbbb) immir- 
j tun- 
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tuntur prius prunz paucze , candentes: 
| hifce dein fuperinjicitur pabulum ignis 
crudum ; ut Turris cavum, prout neceffe 
judicatur , vel totum , vel pro parte fit 
repletum : tunc ocyflime fuper ponitur —— . 
Operculum ferreum (f), ad cujus mar- f 
ginem extrinfecüs fabulum, vel cineres, 
circum affunduntur , - mahibusque leviter | 
comprimuntur: nifi enim hoc fieret; - | 
omne ignis pabulum, "Turri contentum, | 
flammam conciperet. REGE E 
(00$. 244. Quantum ad 7ezis in hoc Furno 
Regimen, pauca quzdam generaliora heic - 
adnectemus: Specialiffima enim vix exhi- 
beri opus eft; quum vel tantillum in AH LCS 
Chemica veríatis facile fub praxi inno-r; TA 
teícant. lgnis in prima Camera (hhhh. hihi. 
H.) fit intenfiffimus; fi Porta Cinerarii ii, 
(c), totusque Camerz caminus ( q193)c. qqqq. 
eft apertus, atque infuper Lamina fer- —— 
rea catenis fufpenfa (6.pp.) non impediat,ó pp. 
quin Ignis libere ex 'Turri in hoc Cavum 
tranfire poffit. Quo magis autem claudi- 
tur Caminus, una cum Porta Cinerarii ; 
€o magis imminuitur zítus: quod tanto 
citius accidit, fi Lamina ferrea, catenis 
fufpenfa, pro parte demittitur: ardet enim 
'tum Ignis Pabulum , "Turri contentum, 
ea faltem altitudine , quz eft inter infi- 
inum Laminz ferrez marginem & Cra- 


lg ti- 
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Fig.r.dticulam (d). Porro in iftüs operatio- 


. LI 


nibus, in quibus Foramen Portz rotun- 


! m dum (1), Epiftomio (m) clauditur, ob- 


35 


fervandum eft, quod, .fi.Ignis requira- 
tur fummus, non diu apertum fit. re» 
linquendum iftud Foramen: nam aer; vio- 
lenter per id irruens, corpora in Ca- 
vo pofita cito rcfrigerat. In fecunda & 
teitia Camera , eodem tempore ac 1gne; 
quo in prima Camera fiunt operatio- 
nes, fimul Proceffus ($. 245.) enarrati pers 
fici poflunt: penetrat cnim ignis. ex 
oimo Cavo in fecundum ,  & augetur; 


^na Caminus huic fuperftru&us (2222) 


aperitur. Antequam vero hoc fiat ; Ca- 
minus primi Cavi tantum debet claudi, 
quantum Caminus fecundi aperitur. Eo-- 
dem artificio Ignis, qui operátionibus in. 
prioribus duobus Cavis inferviit, impedis; 
ri potcít, quo minus per horum Caminos: 
exeat, fed contra, per tertium Ca- 


: vum, hujusque Caminum (fy) propellis, 


ut & in corpora, hoc in -Cavo locata, 


agat: prout enim tertio Cavo fuper impo-: 
fitus Caminus magis aperitur, 1ta unus veli 
ambo priorum Cavorum Camini magis; 
claüdi debent. Patet hinc in tertio Cavo: 
validiffimum excitari non poffe ignem, 
nif; & in prioribus Cavis tantus fit:e con-: 
tra calorem in Cavo tertio, per Aa 
ob.-- 
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obfiru&tionem ,Camini, minorem reddi 
poffe; quanquam magnus fi: in prioribus... . 
ldem de Cavo fecundo , refpc&tu primi,ry." 
quoque verum eft. Tandem fub Fornice;Fig ;.- 
intra Portam Turris fuperiorem (e) loca- e 

to, &ftus non poteft fieri fummus, quin & 

in primo Cavo tantus fit ; qui hinc intendi 
potett, dum Porta adFornicem (e)tota clau- e 
ditur; imminui, fi aperitur; manente in- E 
terim in Cimeraprima & fequentibuszqua- — - | 
bili calore. / Catera praxis facile docebit. | 


IIIL: 
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$24f  Forcipes quatuor in ufüm veniunt, 
Prima (Tab. IV. Fig, 2.) conftat duobusFig. t:. 
cruribus, ferreis, duos pedes longis, toti- 

dem lineas craffis, in medio ope clavi (2) à 

fic nexis; ut claudi & aperiri poffint, ne- 
que tamen vacillent. Anterior, qua Va- 
fa prchenduntur, crurum pars in femilu- 
narem figuram introríuim curvata fit (b); 
pofterior autem duas Auriculas (c) ha- 
bear, quarum Ópé Forceps dirigi poffit. In- 
fervit hoc Inftrumentum ad 'Teftas & Cu- 
pellas vel minima Crucibula eximenda. 
19:246. Hitera. Forceps ex lamina Chaly-- 
bea, ad elateris temperiem indurata , confla- 

du 


": 


o 


e 
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tur: longa autem fit fex pollices, anterius 


Fig. ui.fere acuta, & probe polita (Fig. 3.). Ope 


hujus Granula metallica in (ead 1efi- 
dua , aliaque minuta Objecta, capiuntur. 


Fi. rd $. 247. Tertia (Fig. 4.) mediocribus 


Fig. v. 


a 


Crucibulis fuforiis aptata eft, longa tres 
pedes, fortioribus inftru&ta Cturibus, ca- 
teroquin eodem modo fa£a, ac prima 
($.245.)5 nifi quod anteriora ejus Crurum 
extrema fingula ifi roftrum aliquot pollices 
longum, fesqui pollicem latum, deorfum 
inflexa debeant cffe; ut horum ope Cruci- 
buli latera firmiter compreffa teneri poffint. 
Forcipis hujas praecipuus ufus eft, fi me- 
tallajid mediocribus vafis liquefaéta, inMo- 
dulos vel Infundibula funt transfundenda. 

$.248. Maxima Vafa, multo onerata 


metallo, facilius, quam. parva , contra- 
hunt in igne fifluras;  hzque, nifi a Pe- 


diftalli humiditate oriantur, femper i in fu- 
periore & ampliore Vafis parte, & qui- 


dem plerumque fecundum altitudinem pro- 


tenfz,, rarius transverfae ,. obtinent. Ut 
ejusmodi Vaía tuto ex igne auferantur; 
adfit. Farceps priore ($. 247.) fortior & 


loagior (Fig. y.): cujus alterum Crus, - 


anterius, introrfum verfus parum incur- 
vatum, definat in fortem Semicirculum, 
diametri octo. pollicum, ita defixum, ut 
fcmirectos cum Crure Forcipis angulos con- 
ftituat (a): alterum Crus , antica parte 


Kt em 


* 
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Áimiliter curvum ,: duos extremo fuo Se- 
Ticirculos, priori fimiles, ea tamen lege 
interfe, & ratione prioris, fitos gerat; ut, 
alter ab altero pollicem circiter latum di- 7" 
itet, ficque intervallum formetur, quo Se-ris, v. 
micirculus alterius Cruris excipi queat (b): b - 
qua ftru&ura fit, ut Forcipis hujus ope & 
majora & minora Vaía tra&ari poífint. | 
Forcipis iftius anteriore, curva, parte, lc- 
viter prius igne candefa&da, Vas eximen- . 
dum paulo infra marginem fuum fuperic- 
rem apprehenditur, ficque Circulo inte- 
gro cinctum tuto ex igne aufferri poteft. 

$. 249. Quando Materies, in Vafculis 
fub Fornice. Docimaítico pofita, eft mo- 
venda; utendum Unmre ferreo , duos pe- ; 
-des longo, fesqui lineam craffo (Fig. 6.).xis vi. 
Ejusmodi Uncorum duos vel tres , quot | 
nempe Vaía, cum materie movendi, fi- 
 mulfíub Fornice pofita funt, prafto ha- 
bere decet; ne idem Hamulus pro omni- 
bus movendis adhiberi debeat , & altera: 
materies per alterius particulas Hamulo 
adherentes inquinetur: neque enim fem- 
per tempus conceditur, ut malleo decu- 
tantur, vellima abradantur adhzerentia. 
$. 250. Quando cineres de Fornicis dor- 
fo funt removendi ; vel vacua inter prunas 
interflitia nafcuntur, inzquabilem red- 
dentia ignem ; forte F7/um ferreum ( Fig.7JFigvn 
| | in 
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in foramen Furni Docimaftici (Tab. HL, 
T Fig. 1. p.) intruditur, quo cineres dejie: 
(jy. ciuntur, & prunz motz collabuntur. 
Fig. $ 2f1. Materies in Crucibulis movetur: 
viii. ope Zamuli ferrei (Fig. 8) : 
$. 252. Ad operationes in majori Cine-. 
ritio perficiendas, opus eít, ut adfit. Ra-- 
Fig. ix. /abulum (Fig. 9.), quatuor pedes longum, 
quocum movetur maffa, vel detrahuntur. 
Scoriz lentiores. : 
$. 2f3. Craticule obftru&z liberantur: 
Fig x. per Autabuium (Fig. 10.), cujus magni- 
tudo fponte patet. Fa i 
Fig.xr. $. 254. Paruum Cocbleare ferreum, (Fig.. 
I1.) diametri fex linearum , bene poli- 
tum, manubrium habens. duos pedes lon-: 
gum, fervit ad Corpora, prius comminu-. 
ta, Vafis, prafertim fub Fornice pofi-. 
tis, infundenda. Majus denique Cobiezre, , 
cavum, pro Plumbo, 5tanno &c. leniore: 
igne fundendis, requiritur, cujus forma 
fatis eft nota. | | | 
$. 25. Validus ignis, fi diutius infpici-: 
tur, oculos non modo hebetat, fed & im-: 
pedit ,^quo minus corporum mutationes: 
 diftincte obíervare liceat.. Pro hoc in- 
commodo avertendo comparatur tenuis: 
afferculus de ligno aridiffimo factus, pedem, 
longus & latus; ut totam faciem defende-: 
re queat: manubrio is fesqui pedem longo: 
: 4e 
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Anftruitur: in ejus autem medio juxtala- |, 

.titudinem rima exícinditur, fesqui lineam — ' 
lata, verfus alterum afferculi latus, igni 
,Obvertendum, divergens, & utrinque fat 
Jonge excurrens; ut vifionis campus major. 
fiat, & ambobus oculis fimul commode per-- 
.picere liceat. Vocabimus ifthoc Inftru- 
mentum Uméraculum ,per cujus rimam vi- 

. dendo, defenfus ab igne, & icintillis diva- Tab. 

. gantibus, Artifex fecure obje&um con-iy 
.templari poteft. (Fig. 12). Figxit; 
—— $. 256. Ad ignem excitandum, prater | 
parvum Pole manualem , majore dupli- 

cis quali Aurifabri & Ferrarii utuntur , : 
opus cft, trespedes longo (Tab. V.Fig. 1.).Tab.V, 
.Suftineatur is Fulcimento ligneo, fic inítru- Fig. 1. 
.€o, ut pro lubitu anterius, & pofterius, 
ad Pedis circiter altitudinem elevari & di- 
Anitti poffit. Fulcimenti hujus ftru&ura ex 

-(Rig. cit.) fatis clare patet. — Follis 
hic fi quiefcit, diftentus teneri debet, & 
omni quadrante anni pinguedine Balenz 

. «el oleo perungi: ded fi negligitur, co- 
rium cito fiffuras contrahit, ligamenta ri- 

- Beícunt: uride debilis &' inzqualis flatus, 

$. 257. Loco Follis, utuntur quidam 

; «dtolipila , quz eft , globus ex bractea Cu- 

. pri fa&us, cavus, diametri fexdecim cir- 
citer pollicum , fecundum tangentis ductum 
€x fe dimittens tubum apertum , ia 

cre 
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fere, qualis Folli majori adaptatus eft. 
Si globus hic, ad duas tertias aqua imple- 
tus, igni fuperponitur, ut valide intus 
ebulliat Áqua; ac dein tubi ejus apertura 
verius ignem fufllandum dirigitur; tunc 
prorumpit ex fiftula hac flatus, ignem 
vehementer excitans. Ab hujus tamen 
Inftrumenti ufu abítinendum , ubi Cu-- 
prum, absque vafe, liquefcit, & in Pedi- 
ftallo Furni colligitur ($.240.); fiquidem 
haud raro guttula majores aqua ex Aeo- 

lipila tubo excotiantur. 
$.248. Quando parva maffule metal- 
licz funt liquefaciendz ; optime res perfi- 
citur, fi fupra carbonem duriorem, levi- 
ter excavatum, ponuntur;. tumque flara- 
oris per T'ubulum incurvarum transmiffo | 
Flamma Lampadis, forti ellychnio inftru- 
&z, ad moleculam. metallicam liquefa- 
ciendam dirigitur : fic enim absque ullo 
apparatu & ipíum Ferrum fundi poteft: 
quod eo facilius procedit, fi Borax addi- 
tur. "Tubus, quo hoc perficitur, fit ex 
Cupro factus ,. & in curvatura fua applica- 
tum habeat globum, cavum , pollicaris dia- 
metri ,- per. quem tranfire debet flatus, 
eum quidem in finem , ut. humiditas 
flatüs, in. guttulas colle&a, intra globi 
iftius cavum colligatur, nec ad focu- 
lum. perveniat, actionem ignis turbatuia. 
Mi- 


/ — 
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Minor hujus Tubi apertura , per quam 

flatus exit, tam parva fit, ut minimam 

-aciculam vix admittat. Dicitur Zzjus Cz- 
 maentatorius. ; | | 

.. $. 259. Ad detegendam ferri praefentiam 

 fzpe fufficit Magness fine quo tzediofus & 
diuturnus àd hoc opus apparatus requiri- 
tur. Magnete igitur, bene armato, inftru- - 
cus fit Docimafta, ifque oneratus in loco 

- ficco fervetur. | | 

—. $260. /ntude etiam, cujus fuperior fuper- 
ficies, perfe&tiffime polita, pollicem cir« 
citer quadratum zquet, & AMa/leelo huic 
accommodato, opus eft: qux ambo niti- 
diflima femper funt fervanda ; ne rubigine, 
fulcis , vel tordibus corrumpantur : alio- 
.quin enim varia operationes , praefertim 
Quartatio in Praxi explicanda, turbantur; - 
dum vel inquinatur metallum ; velaliquid 
de eo abraditur. E os f 

|. $: 2161. Cxterum & Incude, Malleisque 
majoribus, tum Helice, Limis, Cuneis &c. 
carere nom poteft, qui hanc artem exer 
cet: fed bacc cum nimis cognita fint, de- 
fcribere non opus erit..— Po 
. $. 262. Supereft , ut. Bilapcis: Docimaffi- 
«e Delícriptionem , Examen, Corre&tto- 
nem vitiatze, curatius exhibeamus; quip- 
pe quod Inftrumentum eft maximi in Ope- . 
rationibus Docimafticis momenti , cujus 

E ^K ope 
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ope minutorum corporum pondera exacte 
determinantur. d 
$. 263. Materia, ex qua AZi/agx hzc 
confecta effe debet , fit Chalybs optimus: 
ex hoc enim rigidiffimo, fimul fatis tra- 
€abili , nec nimis ponderofo., fubtilius, 
quam ex ulla alia materie, concinnari po- 
teft. Accedit, quod Chalybs non tam fa- 
cile rubigine deturpetur, quam Ferrum: 
tum quod nitidiorem quoque, quam cz- 
tera metalla, polituram , qua fimul arce-- 
tur rubigo , admittat. 'l'emperatura iu-. 
terim Chalybi ad hoc opus adhibendo 
paulo concilietur mollior, quam eft Ela- 
teris perícéti; ut leviter flexus fele reíti- 
tuat: tum enim non adeo facile vitium 
contrahere, &, fi quod contraxit, id cer- 
rigi levi negotio potett. | ^i 
$. 264. Stru&tura Bilancis Docimaftica 

a vulgari parum , nifi fubtilitate, differt. | 


| "Tab V.Jugum ejus ('Tab.V. F'ig.2.) quo longius fit, 


. Fig. 11.e0 ad minimum vitium magis fenfibile eft: 
hinclongiusbreviori praeferendum: fufficit - 
tamen to. vel 12. pollicum longitudo. Cral- 
fities Jugi tantilla fit, ut in quolibet ejus 

a,b. Extremo (a. b.) vix duz fufpendi queant 
drachma, quin flectatur: pondus enim, 
quod imponitur, maximum raro excedit 
unam drachmam. "lota hujus Jugi fuper 
ficies ornamentis careat proríus , quippe 

| |» | quiz 
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qu: molem folummodo augent, fordibus- 
. que loculos przbent. Sufpenditur Jugum Tab v, 
in "rutina (Fig. 3.); cujus duo CruraFigan.- 
Aenucs fint Elateres Chalybei , fuperius 
continui, inferius Confibula (Fig.4 ) auri- Fig. rv. 
chalcea, flexili, nexi, duarum & dimidiz 
linearum intervallo a fe mutuo parallelé die 
tantes. Hac Confibula ablata, diftentisque 
 Trutinx Cruribus, Jugi Axis in duo l'ora: gi, "d 
mina (aa), eum in finem extremis Crurumaa." 
infculpta , imponi , vel impofitusjaufferri 
peteft. In Lacunari Trutinz infixus fit 
Stylus acutiffimus (c), perpehdiculariter c 
deorfum, fi Trutina fufpenfa eft, fpectans,. 
tant longitudinis, ut Lingulze Jogi (Fig, 1, 
2.c.), Trutinz commiffi, in &quilibrio c 
conítituti , apicem fere attingat. Srylus 
hic zquilibrii Index eft; quod ut Artifici 
€ regione adftanti obfervare liceat, "rus. 
tinzc Crura, ibidem latiora, Apertura dua pis ijj, 
fum vel trium linearum (b) pateant. Ca. b 
teram hanc 'Trutinam pro lubitu ornare 
licet; modo ne Bilancis motus per ejus- 
modi Ornamenta impediatur. Duz dein 
Lances, ex tenui bractea Argenti confe- 
Ctm, fere planz, fesqui pollicaris diame . 
tti, pendentes de tribus funiculis ; fubti- 
lioribus, fericeis; Jugi fere longitudinem . 
vquantibus, füperius hamulo figmoideo , 
wBentco, alligatis, ad Jugi extrema ap 

: Ei peu. 
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: enduütur. Ad quamlibet porro harum 
Tab.V.Lancium Patella Árgentea pertinet, dia- 


.. Fig. v. metri pollice paulo minoris , (Fig. 5. )- 


In has Patellas corpora ponderanda, ope 
'lenaculi ,' vel,:fi funt comminuta , in- 
terventu Cochlearis vel Batilli parvi, prius 
ingeruntur, haque dein in Lances im- 
ponuntur: quamobrem Patelle omnino 
zqui ponderantes effe debent. . Utimur 
autem Patellis iftis eum in finem , ut co 
commodius imponi auferrique poífint ob- 
je&a de Lancibus, nec ha, utpote per- 
tenues, contorqueantur,  inquinentur , 
tumque, abítergendo ^ vitium — contra- 
Want. 5 Ur ME. 
$. 265. Bilanx hzc ($. prec.) Fulcimen- 
:o mobili, Aurichalceo, vel Cupreo, fu-: 
Fig. vi fpenditur. Conítat hoc ex Pediftallo (Fig. 
^a b6.3),& huic fuperftru&ta Columna (b), vi-' 
. ginti circiter pollices alta, e cujus (ummo 
c faftigio Brachium, (c), pollicis longitu-: 
dine ad angulum re&um protenditur. In: 
hujus Brachii extremo locata fit parvai 
d Trochlea, trium linearum diametri Cd3 
In faftigio Columna porro altera fit fimi-- 
elis Trochlea (e), & circa Pediftallum 
tertia, (£f): qua omnes facillime. circa: 
 axin volubiles effe debent. In diftantim 
fesqui pollicis infra Brachium fupremum ;, 
.€ Columna alterum. prodeat Br 
[ N esS- 
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NEM QUAS AN 2. eee Fig. vr, 
fesqui pollicem longum (g), Foramineg — 
- pervium (h) duas lineas longo, quadran- ^ 
tem linez lato, perpendiculariter infra . 
Trochleam Brachii fuperioris (d) locato, d... 
quo, recipi debet Lamella (i), fesqui polli- i 
. cem longa, tantz latitudinis & craffitiei, 
ut intra Foramen liberé quidem furfum & 
. deorfum moveri , at non multum vacillare 
poft. Utroque autem fuo extremo Ha- 
.inulum gerat ifthzec Lamella. 
$. 266. Porro cum Bilanx talis, mobi-- 
 liffuma, in aére libero vix quiefcat, & for- | 
dibus inquinata fallax fiat; reponi ea de- 
bet, una cum fuo Fulcimento, in Domuz- 
c^la vitris fuperius, & circumquaque ad - 
. latera, inftructa , ut ad interiora ejus per- 
Ípici poffit. Magnitudo ejusmodi Do- 
muncule fponté patet; quippc quz talis 
"requiritur, ut Bilanx, de fuo FPulci-. 
mento fufpenfa, commode locari in ea 
verfarique queat. Peneftrz dextri, fini- 
firi, & anterioris lateris, ita fint compa- 
.ratz , ut aperiri & claudi fine notabili 
-Domunculz concuffione poffint.  Funda- 
mentum vero ejus fit Capla du&tilis, duos 
pollices alta, latitudine Domunculz fu- 
perftructz aqualis, " anteriüs ad. quatuor : 
vcl quinque pollices ultra Domunculz pa- 
rnetem procurrens, facile extrabenda & 
reducenda. —Scilicet in bujus Capíx ca-- 
* K 3 Yo 
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vo reponuntur Pondera , fuis incluía lo- 
.culis, "Tenacula, parvum Baüllum , ivel 
Ceochleare , pulveribus in Patellas Lan- 

cium ingerendis adaptatum ,. & fi qua 

alia. huc requiruntur: fic enim ad ufum 

|. Pprafto ea tunt,  & nitidiuscula fervari 
Tab V.poffunt. Vid. 'Tab.V.Fig.7. |: 
Fig vit. 6265, Apparatus hactenus ($. 262. ad 266.) 
defcriptus fequenti modo ad; ufum difponi- 

tur. Puniculus fericeus fupra tres Fulci- 

Fig. vr.menti Trochléas (Fig.6.e.f. d.) extenditur, 
b * fd. hujusque altero extremo fuperiori alliga- 
| itur Uncinulus Lamine (1), que dein 
h Foramini Brachii inferioris (h) committi- 
tur. Fulcimentum tunc ($.255.) in medio 
Domunculz ($.266.) reponitur, alterumque 
Funiculi Sericei extremum , inferius, per 


pientis, terebratum , foras transmittitur, 

k ac Ponderialiquot unciarum (k), in formam 
cubicam redacto, adfigitur. Bilancis dein 
Fig.nr'Trütina (Fig. 3.) fupenditur ad Hamum 
PE VT inferiorem laminz (1). Sic Pondus, Fun- 
i culo alligatum (k), fuper Capfe ductilis 
lacunari ,, ultra Domuncule pàrtem an- 

! ticam excurrente, collocatum, antrorfum 
I vel retrorfum movendo, Bilanx intra Do- 
munculam claufam elevatur vel demittitur. 
Corpora autem ponderanda, & ipía Pon- 


de- 


Foramen in medio marginis inferioris, 
Feneftellam Domuncula anteriorem exci-- 
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dera, locantur in PatellisArgenteis, (Fig.y.), Tab.V. 
. heque tum oneratz per laterales Fene(-Fig. v- 
tras, apertas, Lancibus imponuntur. S 
quid addendum iis aut demendum , id ope 
T'enaculi, vel, fi'pulvis eft, ope Baxilli, 
aut Cochlearis, tra&atur. Quotiescunque 
tamen aliquid 1mponitnr , vel aufertur, 
. Bilanx. demitti debet ; ut Lances fuper 
fundamento Domunculz quiefcant : tum 
vero antequam rurfus attoliatur Bilan, 
Feneftrz prius claudantur oportet; prz- 
fertim ficubi Atmosphera minus trauquil- 
. la fuerit. Vid. Tab. V. Fig. 7. (1 Eig VIT. 
$. 265. Bilanx ($.264.) an jufta fit, 73 
examinatur per Patellarum permutationes. 
. Patelle nimirum prius in Lances ponun- 
tur; tunc Bilanx elevatur; ut obfervetur, 
anne in zquilibrio conítituta fit: (fi non 
fit; addito ad leviorem Patellam Plumbo 
granulato ad zquilibrium deducitur: quo 
obtento altera dein Patella, una cum 
Plumbo granulato, fi quod additum eft, 
in alterius locum fubflituitur; iterumque — . 
mox attollitur Bilanx: qua fi tum quoque 
ftatum zquilibrii fervat; fignum cft cam 
cíle juftam: | fi vero zequilibrium poft Pa- 
tellarum permutationem tollitur; fignum 
certum cít vitiofz Bilancis. Porro etiam 
ubi videris Bilancis clevatz Jugum in T'ru- 
tina, non folum furfum & deorfum, fed 
| K 4 & 
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.& lateraliter moveri , itidem minus juftam 
| effe fcias. "Tandem & hoc inter  vi- 
tia Bilancis numerandum, fi eà elevatá, 
in equilibrio conftitut2, alteram Lancem 
| digito deprimis, nec hac fe denuo, amoto 
| , digito, reftituit : quod fi obtinet, jüfta 
' quidem effe poteft Bilanx quoad longitu- 
: dinem & gravitatem Brachiorum Jugi, 
fed. vix accuraté in ftatum zquilibrii redi- 
ks gi valet, hinc ponderationi exacta minus 
| "apta. 
$. 269.. Haud fufficit tamen cognovifle, 


TT 


| an Bilanx juíta fit , an vitiofa : oportet 
| infuper deteGta ejus vitia corrigere poffe. 
| ^ . Quapropter ante omnia caufas vitiorum 
noffe juvat; ut his ablatis defiderata ac- 
quiratur exactitudo. Et fane vel magis 
etiam neceffaria eít: Docimaftz cognitio 
modi, quo corriguntur vitia Bilancis, 
quam quo ipfa conficitur; quum correctio 
demum requifitam in ponderationibus Do- 
cimafticis fubtilitatem exhibeat. De hac 
ergo nunc agendum. Primo. Tzdiofum 
vitium eft, fi Bilanx vel plané non in fta- 
tum horizontalem deduci poteft, vel in 
eum. deducta, fi dein alterutra ejus Lanx 
| deprimitur, ablatà potentià deprimente 
J fefe haud iterum reftituit.. Indicat. hoc 
l Axin, cui Jugum Bilancis incumbit, 
cum iftis punctis ,. in quibus applicantur 


Li 
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potentis, effe in eadem linea horizohta- 

li. Correcdtio ergo fit, fij Jugo ex Tru- | 
tina ablato, Brachiorum extrema annula- jj, ie 
ta (a. b.), ope Trenaculi, paululum depri-a." b. 
mupturs ita tamen aquabiliter, ut filum, 

ab uno annulo ad alterum, juxta Jugi lon- 
gitudinem tenfum, ad Lingulam utrinque 
rectos faciat angulos: id, quod Ke&an- 
gulo applicato explorari debet. 249. Si 
vero in zquilibrio conftituta Bilanx parvo 
prepondio vix mutet fuum ftatum; figni- 
ficatur , vel Axin non fatis acutum effe — ^^ 
vel Foramen 'Trutinz , 1n quo volvitur 
Axis, .nimis anguftum motui hujus re- 
filere ; vel Axin nimis alte pofitum effe 
fupra lineam horizentalem , du&am ab uno 
Brachiorum annulo ad alterum. | Priora 
duo vitia vel magis acuendo Axin, vel am- 
pli&cando Foramen , facillime corrigun- 
tur.  Pofterius requirit , ut, quia Áxis 
dimoveri nequit, Annuli eleventur: quod 
efficitur cadem lege, ac (No. 1.) di&um. 

39, Vitium eft, fi Bilanx, in zquilibrio 
conftituta, non fert potentiarum alterna- 
tiones ; aut fi, potentiis abfentibus, in 
alterutram declinat partem. — Hoc indicat, 
pofitis Lancibus & Patellis aquiponderan- 
tibus , vel unum Jugi Brachium altero effe 
brevius; vel alterum alteri. przpondera- 

Ie; vel ambas concurrere caufas. Hujus 

K y igitur 
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igitur corrigendi gratià celevetur pri- 
mo Bilanx non onerata, Gc, nifi fervet: 
equilibrium , reftituatur id Plumbo gra- 
nuiato in Lancem impofito. Immittan- 
tur dein Lancibus Patella , &, nifi 
Bilanx tum in zquilibrio permaneat, denuo 
reftituatur id Plumbo granulato ip Patel-- 
lam, non vero in Lancem, immiffo. Sii 
tunc alternari poffunt Pateilz, non tur- 
bato zquilibrio; indicatur , tantum ma-- 
teri: de altera Lance ope cotis vel ]imze: 
auferri debere , quantum Plumbi granu- 
lati in oppofitam Lancem pro zquilibrio: 
obtinendo fuit repofitum: altera enim al- 
terá eft gravior: quam inzequalitatem ple-- 
rumque fordes aut rubigo  producunt.. 
$i vero alternari Patellz , faivo zequilibrio,, 
non poflunt; certus fis, alterutrum Jugii 
Extremum , & quidem illud, quod permu-: 
tatis Patellis deprimitur, altero remotius: 
effe ab Axi. Unde tum Brachium iftud! 
rcddi debet brevius : quod fit, fi Arcus; 


' annulatus in extremo Brachii iftius pofi-: 


tus, ope fubtilis ''enaculi, modefté, &: 
parum fimul, Axin verfus comprimitur;,, 
bene interim cavendo, ne cadem opera. 
attollatur vel deprimatur Jugi Extremum: 
alioqui enim primum (1IN?. r.) vel fecun-: 
dum (INe.2.) vitium in locum corre&ti. 
fübftitueretur. Eoc igitur peracto aufer: 
| i Pa- 
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Patellas , & tollendo aliquid de Plumbo 


granulato ante in alteram Lancem pofito 
&quilibrium , utpote quod femper tunc 
fublatum erit, reftitue: certó enim illud 
Jugi Brachium , quod ante fuerat eleva- 
tum, nunc deprimetur. ]lterum dein ime 
pone Lancibus Patellas | & , nifi detur 
equilibrium, Plumbo granulato in Patel- 
lam alterutram immiflo id reftitue : quo 
Obtento, pone alteram Patellam in locum 
alterius: videbis ex cquilibrio fublato, 
quodnam Jugi Brachium .adhuc juífto lon- 
gius fit; quod fi detepis, iterum cor- 
rige, ut prius, depreffum fcilicet Bra- 
chium reddendo brevius, aut elevatum c- 
longando, probe attentus ad monita jan 
ante data. Has encheirefes repete toties, 
donec Bilanx, Patellis non onerata , vel 
per fe vel ope metalli granulati in Lancem 
alterutram immiffi in zequilibrio conítitu- 
ta, Patellarum alternationes, falvo zqui- 
librio, ferat : tunc enim ambo Brachia ejus» 
dem funt longitudinis, Poftea denique & 
vitium prius in Lancium inzqualitate fi- - 
tum , fi adbuc fupereft, auferri poteft, 
modo iam fupra expofito. Ceterorum vi- 
tiorum caufz, quia magis fcnfibiles funt, 
facilius etiam poflunt tolli; hinc dexteri- 
tati Artificis eas relinquimus & detegendas 
X corrigendas. | 


$.:270. 
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/$. 270. Tn eorum gratiam , qui ipfi Bi-- 
lancem conficere conantur, fequentia ad-- 
huc monebo. 1m*, Totum Jugum , unai 
cum fua Lingula, ex una Chalybis lamella, 
debet exícindi: fruftum enim adferrumi-: 
natum , quia tam fubtiliter debet elabora-- 
ri facile iterum disjungitur. 2do. Áxis,, 
cum fit ftylus fubtiliffumus, ferrumine fir- 
mandus eít in foramine centro jugi in-: 
Ículpto: id quod commodiflime obtinetur,, 
fi Axis media pars, centro Jugi unienda,, 
tenui lamella Auri involvitar: per Aurumi 
enim Cbalybs cum Ferro leviore igne fer-: 
ruminari poteft ; quum aliter requiratur: 
Tgnis violentior ; quo facile Áxis deftrue-. 
tur. 3^. Temperatur Jugum, dum prius, 
igne candeícens, in aqua dein frigida ex-- 
ftinctum , oleo tandem oblinitur, & fu-- 
pra ignem cousque tenetur, donec oleum, 
inflnhmmatum | ac  confumtum fuerit :: 
quod fi duabus tribusve vicibus fimili or-: 
dine repetitur, , Elateris temperatura de-: 
mum obtinetur. Faciendum 1d tamen eft ,, 
antequam Jugum prorfus elaboratum fuerit. 
Extíema interim Jugi ad candelam deim 
iterum candeífcant ; ut, paulo molliora fa-- 
é&ta, fefe levi negotio fle&ti patiantur, &;, 
fi neceflum eft, fub corredione clongari ,, 
aut OS queant. | 

.$. 271. Si Bilans eds vitio inzqua- 

(odie 
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itatis Brachiorum quoad longitudinem, 
gel pravitatem, ^cxterum vero bona eft, 
meque otium fuppetit ad inítituendam 
"prius correctionem ; poteris cà interim 
fequenti modo uti. Immitte ponderandum 
corpus in unam Lancem; in alteram vero 
pondera repone ad zquilibrium. vsque: 
tunc nota accurate fummam ponderum: 
nox alterna potentias,  Patellis tamen 
neutiquam alternatis : nota denuo pondc- 
ra, quibus opus eft ad aquilibrium obti- 
nendum , utpote qui ccertó a prioribus 
diverfa erunt: multiplicentur dein ponde- 
rum amborum, prius in partes minutiffi- 
mas e. gr. Drachmas , refolutorum, qvan- 
titates in fe invicem: extrahatur tandem 
umeri fic producti Radix quadrata, quz 

andicabit'verum pondus rei. | 
- $.272. Bilanx Docimattica, hactenus ($. 
263.ad 27 1.) defcripta, tam fubtiliter, ficuti 
decet, confecta, cum ultra duos Centena- 
rios Docimafticos, feu Drachmas, absque 
detrimento, non ferat; opus eft alia Bi- 
lance paulo fortiore , quz aliquot Unciis 
vulgaribus onerari poflit, infervitura ad 
varios Fluxus, Additaménta, Plumbum, 
& Mineras przefertim Cupri, Ferri, 
.Plumbi , ,Stanni &c. ponderanda. Cate- 
rum & hzc exacte fit confecta, & P'ulci- 


"mento füfpenfa. 
| $. 273. 
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$. 273. Quot Ponderum. genera ab artis 
ficibus, qui circa Metalla, verfantur, pros 
his ponderandis adhibentur, totidem & 
Docimaítz , praíertim fua arte multum 
occupato, praíto fint oportet; ne calcu- 
lis arithmeticis pro reductione Ponderum 
confümere tempus cogatur. Ar quz Do- 
cimaftis propria habentur Pondera , mil- 
lies exiliora funt. vulgaribus; quandoqui- 
dem perparvz Metallorum | vel. Minera- 
rum portiuncule per Operationes Docis 
maíticas examinantur. | 

$. 274. Metallurgi, qui ex mineris Me- 
talla eliciunt, Pondere utuntur in centum 
partes zquales (Libras vocant) diviío, 
quod integrum  adpellant —Ceztegarium. 

Libra dividitur in triginta duas partes, $e- - 

euucias (Lotb germ.) dictas; -Semnacia |, 

ruríus in Sic/ies duos;  Siclius in toti- | 
dem Semificilices (Germ, Ouintlein) voca- 
tos, Neque feré in magno opere ulterior 
fubdivifio Ponderum adhibetur. | Doci- 
maítis tamen conducit Semificilicum quo- 
que in duas partes zquales divifum habere; 

quum aliquando ejusmodi minutiarum rà-: 
tionem habere oporteat. Ut porro omnes 
modo recenfitz Centenarii partes pondera- 
ri poffint; neceffuin eft tot divería pra:fto 
habere Pondera, quot requiruntur, ut. 
fingule Centerarii partes inde componi 
queant. 


queant. —— Sint ergo in promptu. - 


Pr Centenarius pendens - « 199.1! 
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,. $. 275. Hactenus ($. 274.) exhibitz tam 
livifiones quam denominationes Ponderum 
Docimaftis zque ac Metallurgis ufiiarz- 
ünt; eo tamen intercedente difcri mine, quod 
Metallurgorum Centenarius Libras vulga- 
(s 100 cohtincat ; Docimaílarum vero 


faltem 


Li 
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faltem Drachmam vulgarem unicam, cui: 
dcin partes reliqua proportionantur. 
$. 276. Quum. igitur Pondera Docima-- 
ftica ad tantam ufque exiguitatem dividan-- 
tur ($. prec.) , & a vulgaribus tantopere: 
diverfa fint; oportet, ut Docimafta hzc: 
proprio Marte conficere fciat : id quod. 
nunc exhibendum. 
$. 277. Hzec Pondera ($. 274.) fiunt ex la- 
minis argenteis teíTulatis, in tantam exten- 
fis arcam , ut cujuslibet Ponderis fignum in! 
ca exprimi queat. Eligatur autem primo» 
pro bafi Pondus duas tertias Drachmz: 
vulgaris partes circiter pendens, & note-: 
tur Signo 64. libr. Przfto tum fit Plum-- 
bum granulatum, ablutum a fordibus, fic-- 
cum, per cribrum fubtile trajectum ; cujus; 
tantum reponatur in altera Bilancis Doci- 
maíticz Patella, quantum requiritur ad ae- 
quilibrandum Pondus modo memoratum! 
| (64. libr.), inoppofita Patellalocatum. Hoc: 
facto exime de Patella pondus argenteum ,, 
& dimidiam Plumbi granulati partem 
in illius locum repone; ut exactiffimunm 
obtineatur zquilibrium.  T'um ex alteru-- 
tra Patella effunde granulatum, & in ejus: 
locum pone aliud, interea confectum ,, 
pondus argenteum priori fimile, dimidio: 
hujus paullo gravius, notatum 32. libr. ;: 
bene cavendo, ne minimum quid de gra- 
nüe- 
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»nulato in Pateila remaneat. Si pondus 
-argenteum alterum multüm excedit pon-. 
dus granulati, in altera Parella adhuc re- 
pofitis fubtili lima tantillum auferendum* 
fi vero faltem parum excedit; adhibe co- 
tem fuübtilem, qua parum .fimul deteras, 
Tepiuscule interim comparando , donec 
granulato id quam exactiffime reddideris 
sequale. "lunc alterna Patellas; ut PH fere. 
te commiflus fit error, vel Bilanx vitium 
contraxerit, id neceffario appareat. Perge 
dein eadem lege, ufque dum omnia Ponde- - 
ra minora confeceris.' Ut vero & Cente- 
Harium denique integrum habeas; adde 
Ponderi 64. Libr: Pondera 32, & 4 Libr: ; 
hisque fimul fumtis zquiponderantem con» 
fice laminam argenti majorem, figno .100 
lb notandam.  Habebis fic fat multa Pon- 
dera, e quibus varie inter fe conjunctis 
omnes Centenarii partes commode com- 
ponere licebit; qu b 
.. $. 278. Opus fzpe eft Centenario Dra- 
Chma vulgari majore: qui facile quidem, 
juxta leges ante. ($. 277.) datas, quacun- 
que magnitudine confici poteft. . Expedit 
tamen, ut id Centenario minori, hujus- 
que partibus, fit proportionatum, duplum 
V. £. vel. quadruplum illius exacté conti- 
nens : fic enim minus Centenarium, unà 
Cüm fuis partibus,. infervit ad majoris 
3 | quo- 


2 
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i 
quoque partes determinandas. sire 
$. 279. Án accurate confeCta fint Pon- 
. dera, vel ufu vitium contraxerint ,' explo- 
ratur, Centenarium , aut majores hujus par 
tes, cum minoribus comparando: e. gr. 
Centenarium integrum cum 64, 32, 4 li- 
bris; Pondus 64 ib. cum, Pondere 32, && 
duobus 16 ib..& Ífic porro. Convenit er« 
go, ut de fingulis Centenarii partibus duo 
prafto fint Pondera: id quod eo facilius fit j, 
quoniam , in confectione Ponderum , deter-: 
minatio Plumbi granulati fere. tzediofiffi- 
mam requirit operam : qua femel fa&ta;,, 
levi dein negotio, duz lamina, argenteas, 
eidem quantitati granulati &quiponderan-: 
tes, parari. poffunt. | | 

$. 280. Includantur bzc ($. 277. 278.)1 
Pondera "T heculz vel Capfz , quz claudii 
queat, & in qua pro fingulis apta & niti-- 
da loculamenta, corio vcl panno obducka,, 
 efformata fint; ut ftatim quodlibet repe-- 
riri poffit, neque plura fimul eidem loculo» 
jmmiffa ad fe invicem atterantur : unde fa- 
cillime vitium contrahunt. 

Scholion. I» perficiendis Ponderibus , ( $. 277.) 
quidam. folent Pondus wmumimum prius deteymimare ;, 
(0 muluplicando dem. ufque* ad. Centenarium. adfcen-- 
dere: [ed zunc ex imjenfibili errore zm mizimo Fondere: 
commi[f5, dum id magis magisque multiplicatur ,. fis: 
valdé notabilis , ommifque perditur labor, — Contra vf 
macinum Pondus , uti quida folent , primo determi 
: Me 


» 
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stattlr , difficillime dein inveniantur minora: dimidian- 
do enim vix commede potf? procedi à 10O ultra ag. 


^Hec ratio efl , quare a. 64 1b 5 inczpio , nec paro. Pon 
dera 5o aut ay lb; quippe que combinatioge Aliorum 
Jacile acquiri poffunt. | 


$. 281. Centumpondium vulgare variis 
in locis differt: fzpe enim plusquam Cen- 


tum libras continet, & quidem plerumque 
,ad Centum & decem usque folet excurre- 
re. Ubi igitur ad proportionem Centenas 
.rii vulgaris Docimaítica operatio accome 
.Amodari debet 5 tot Libre Centenario Doci- 
maftico adjungendz funt, quot vulgaris 

fupra centum continet. - Eure 
$. 282, Pro Argenti & Auri pondere 


determinando utuntur Artifices Selibra. 


five Beffe, quam vocant Marcam, & vas 


.rie dividunt. - Pro explorandis Monetis. 
argenteis, & Cupro argentifero, dividunt | 


Ma:cam in fexdecim Semuncias, (ZotD.) , 
Semunciam in quatuor Semificilicos , 
(Quintlein), | Semificilicum | in quatuor 


ANummulos, (Pfensige.), Nummulum de« 
mique in duos Chalcos ( Heller). Dicitur 
autem Pondus hoc JVumtmaularium. (Pfennig. 


Wetpicbre).. — 

.. $. 285. Non neceffe eft, ut Pondus modo 
($. przec.) defcriptum prato fit; fiquidem 
Pondus fexdecim Librarum Centenarii Do- 


Wimaftici ($.274. 277.) fubftitui. poffit? 


hoc enim fi integram Marcam reprzcfen- 
L3 - fat 5 
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tat; tunc qualibet illius Libra valebit: 
femünciam Ponderis Nummularii ; | o&o' 
Sernuncizg unum Semificilicum ; duz Se-: 
anuncie unum Nummum; una tandemi 
Semuncia unum Chalcum. 
.$. 284. Pro Argento per Cuprum tem-- 
perando Marca quoque dividitur in fedecimi 
Semuncias , uti ($. 283.): fed Semunciai 
dcin fubdividitur in octodecim partes,, 
quas Grana vocant, G. Agricola latinius: 
Quaternas Siliquas ;. Granum denique im 
quatuor Quadrantes. Maximum igitur: 
-Pondus tunc eft Marca feu Selibra, quae: 
circiter dimidiam ponderisvulgaris Drach-- 
mam pendit fecundum eft octo ; tertium 
quatuor; quartum duarum ; quintum unius; 
Semuncie ; fextum dimidiz, feu novemi 
Granorum; fcptimum fex ; octavum trium;; 
nonum duorum ; decimum, unius 5 unde-: 
cimum dimidii Grani; duodecimum tan-— 
dem unius Quadrantis. | Circa. hüjutce 
Ponderum fpeciei confe&tionem prater an- 
tedicta ($. 277. & feq.) peculiare nihil obíer-- 
vandum. Obtinet vero cjus, a qué ac prio-- 
r1$ ($. 282.), ufus przccipué im Germania. | 
$. 285. In Belgio, loco Ponderum ( $.. 
282.284.) defcriptorum, Docimaftz utun- 
tur Marca Numularia, qu& in duodecim 
Nummos, quilibet vero Nummus in vi- 
ginti quatuor Grana fubdividitur, Marca: 
| T ue. 
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» autem hxc Nummularia dimidiam Drach- | 
.mam vulgarem pendat, quod eft primum .— 
"Pondus ; (ecundum fit fex 5 tertium, 
,trium; quartum duorum; quintum unius 
Nummi; fextum. duodecim Granorum; 
feptimum fex; o&avum trium; nonum 
duorum; decimum unius. Ulterius divi- 

. dendo haud procedunt. . TIAE | 

... $. 286. Pro Aüro per Argentum & Ca- 
prum temperando,  Pondere Ceratiovum 

-( Caratb-Gewicbt ) utuntur ;. cujus Marca 

in viginti & quatuor Ceratia (Caratb.), 
"Ceratium vero in duodecim Grana eft di- 
vifum. Primum hinc Pondus heic, uti in 
Eoo eft Marca Ceratiorum viginti 
"& quatuor, fecundum duodecim; 'ter- 
tium fex; quartum trium ; quintum. 
duorum; fextum unius; feptimum dimi- 
dii, vel fex Granorum,; octavum trium; 
nonum duorum; decimum unius. 

|. Scholion. t. Preter baenus (213: € feq.) traditas 
Pondevum varietates plurime adbuc alie ab bis diverfa 
"damur: fed bujus loci mon efl , fufius de iflis omnibus 
ur Videatur. G. Agricola. Lib. VII, de Re Metal- 

40A. 

».'Scholion, 2. Cum Marca Nummulavia , Belgica, 

(S. 285:), Granorum Germanica , (8$. 384.), c Ce- 
ratiorum ($. 286 ), fingule in ducenta ocluagmta e 

oclo Grana fint droife y fponte patet , ana ex bifce tri- 

bus [olummodo opus effez, cujuslibet enum borumce Pon- 
derum Grana duodecim. unum. conflituunt Nummum s 
oUodecim vero unam. Semunciams viginti quatuor dee 
Bique uuum anum. 0 0h go $.28p 


i 
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:$. 287. Quodlibet Metallum ,. purum ,, 
fpecifico fuo gaudet Colore, quo a cate-- 
ris feíe diftinguit. Cum vero Mectallai 
omnium corporum cognitorum fint opa- 
ciffima 5... Color. cujuslibet. fpecificus di- 
ftinctiffime apparet, fi-id. ad Lapidem ni- 
gerrimum, duriorem, affricatur. Quod fii 
igitur duorum aut plurium Metallorum;, 
explorandorum , colores, fridtu ad. Lapi-- 
dis ejusmodi fuperficiem, fat amplis vivi-- 
disque maculis in codem plano juxta fe: 
mutuo pofitis exprefli funt, eorundem die 
verfitas aut. fimilitudo | fic facile difcernii 
poteit. —.; | E 

«$. 288. Lapis, huic examini accommo-: 
datus ($.287.), vocatur Lydius, qui fe-- 
quentibus gaudeat dotibus oportet. 1. Co-- 
loris fit nigerrimi, nea fpuriis radiis, ine 
terlucentibus, metall turbetur Tinctura,; 
2. Superficiem mediocriter politam reci- 
pere aptus fit: haec enim ffi rudior eftjme- 
£allotum ipfi adfri£ctorum colores non fatis: 
nitide conípiciendos exhibet ; fi vero nimis 
fit lzvis, Metalla, prafertim Aurum pue 
rius, molle, non promte abraduntur.. 
3. Nec nimis durus, nec mollis fit: nam 
cruftulz: metallic. per "Terram T'ripolita- 
am , pulverem Carbonum , vcl Cineres: 
Stanni, detergentur: quo fit, ut brevi 
tempore nimia ipfi ficubi durior eft, e- 

Vie 
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| vitas concilietur: mollior autem in polli-- 
. nem facile conteritur, & íulcos contrahit. 
"Itaque Marmor nigrum, rudius, vel Sili- 
ces flayiatiles nigri, molliores , optime 
ad hoc opus quadrant. Rediguntur itae 
/que in prisma quadrangulum , pollicaris. x 
circiter craffitiei , longitudinis pollicum 
- duorum vel trium: qua commodiflima eft 
ad ufus figura. . doten 
(^. $. 289. Metalla, qux, modo ($. 287.) 
eparrato, explorantur, funt Aurum,. Ár- 
Misun, Cuprum, pura, vcl varia proe 
portione perfufionem inter fc mixta, Quo 
| melius autem horumce Metallorum, ficu- 
bi examinari debent, puritas, aut varia 
'amiftura , dignofei poffit 5; — maffze explo- 
| randz comparantur cum moleculis fimi- 
.4ium Metallorum püris, vel cognita pros. 
portione inter fe mixtis, ex compofito 
eum in finem praparatis, qua vocantur 
/ uhcus  Probatricés./ Scilicet Metalla. ante 
"di&a tam pura, quam varia proportione 
" ánter fe mifta, formantur in laminas unam 
—Jineam latas, düadrantem linez craffas, 
»fesqui pollicem longas, quarum fingulis 
|» infculpitur fignum puritatis aut varias per- 
| mixtionis Metallorum, e quibus confiatz 
. funt. F | 
«— $. 290. Acus has ($. praeced.) conficien- 
. di rationem nunc trademus; & prius qui-- 
| | L 4 dem 
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dem dr genteuram. '"Harumce temperatura 

fit folo cum Cupro: proportio autem de- 
terminatur per Marcám in Semuncias:-& 
Grana divifam ($. 284). Unde & Marca. 
tanti ponderis eum in finem adhiberi debet. 
ut moleculam metalli conftituat fatis mag-: 
nam pro ÁAcu conficienda : fit ergo cjus 

pondus v. g. integra Drachma.. Pons 

deratur tum Marca talis Argenti püriffimi 
huicque in chartulam involuto adícribitur 

nota fedecim Semunciarum, qua: indicat. 
toram hujufce ;Metalli Marcam. effe Ar- 

gentum puriffimum. Ex hac maflula fit 

Acus prima. Pondera dein quindecim Se- 

muncias Argenti puri, unám Semunciant 
Cupri puri ; involve ambo fimul cbartz 4. 
& adfcribe notam: quindecim Semünciae: 
rum, qua indicat, dari in. molecula hac. 
metallica quindecim partes Argenti puri, 

unam partem Cupri puri; Ex hac fit Acus; 
fecunda. | Porro ad quatuordecim Semun-: 
cias Argenti puri adde duas Semuncias: 
Cupri ;' adfcribe fignum quatuordecim: 
Semunciarum. Índe conficitur tertia Acus.. 
Perge dein: pro reliquis Acubus Argentii 
& Cupri máflulas proportionare , fingu-- 
lisque mifturis adfcribere ordine fequene. 
ü. 
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Qualibet dein Metalli portiones ,. uti 
|» peculiari fingula charta continentur, ità 
in novum , nunquam ad ullam operatio- 
nem adhibitum, Crucibulum feorfim im- 
^mittántur, ^& pauxillo.Boracis addito,  . 
fubitiffimo igne , qui optime ante follem 
»excitatur, colliquefcant, vel, quod me- 
lius, in candeícens jam Crucibulum inji- 
—€iantur, moxque, ac fluunt , agitentur 
Wiylo ligneo , arido, ambufto, '& tum, 
absque mora, in Lingonem infundantur. 
-Per  '"Tubum | Czmentatoriuth. (258. ) ,- 
Jhzc colliquatio iüdem , & fere commo- 
dius, perficr poteft. Porro quamlibet 
—.maffulam , frigcfactam,. fua iterum , ne 
—^€onfufio oriatur, involve chartula, ac 
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dein. fingulas-denuo ad Bilancem explora: 
Si integram. quaevis Marcam adhuc pon: 
derant; bona funt: íi vero notabile pon- 
dus cuidam deficit; fignum eft, nimis 
lento, vel diuturno, igne tantum Cuprr 
€ombu(ítum effe, quantum de pondere defi- 
cit: hujus ergo maffula loco alia fimili 
proportione eft facienda. "Tandem ex fin« 
culis harum. molecularum , mallei ope, 
formentur Acus ($. 289.), intercedente, 
fi Mctallum -fab malleo nimis incipit ri- 
geícere, levi-candefactione. . Infculpatur 
dein fingulis. hifce Acubus numerus Se- 
*münciarum .Árgenti ,. quod continent 5; 
prima r6, fecundz 15, & fic porro; 
tum altero extremo perforentur fingula, 
filoque demum argenteo per earum fora- 
mina trajecto, ordinate juxta feriem fuo 
rum numerorum, colligentur. WVocantur 
"ha aeus Probatrices rgenteae :.— Argenti 
autem variam cum Cupro 'l'emperatu- 
ram adpellant Ligatsram. 
$.29r. Qüidam per dimidias Semun- 
cias proportiones fuarum Acuum determi 
- mant: alii fubtilioribus adhuc divifionibus 
utuntur, quarum compofitiones & nurie- 
ricx ($. prac. facile cognofcuntur. ' Sed! 
ultra dimidias Semuncias vix aliquid. cirea 
Argenti Ligaturam, ope Acuum, diltin- 
gui poteft. | 


D 
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...$. 292. Acubus hifce Argenteis (5. 290.) 
.fuperaddi etiam poteft quadam ex puro 
«Cupro confe&a: íicenim & Cupri fimul 
puritas aut varia cum Argento miscela per 
easdem difícerni valet. | | 
.$. 203. In Belgio pro Acubus confi- 
ciendis utuntur Pondere Nummulario ($. 
.285.), in grana divifo. "Tunc autem 
Prima Acus, ex puro fa&ta Argento, di- 
. citur duodecim Nummorum: Secunda fit 
ex Argenti INummis undecim & Granis 
Octodecim , additis Cupri Granis Sex ; Ter; 
tia ex Argenti INummis undecim & Gra-- 
nis duodecim, tum. Cupri. Granis duede- 
cim: & fic porro; ut proportio Argenti 
femper 6 Granis, five uno Nummi qua- 
"dránte, decrefícat, Cupri vero additamer-: 
"tum totidem Granis jugiter augeaturs do. 
.nec tandem ceo fuerit perventum , ut Ar-. 
genti pondus ad unum ufque NNummum 
decreverit, Cupri aütem quantitas ad un- 
decim Nummos auda fit: qua quidem 
proportio ultimam conftituit Acum , ul- 
;tra quam non proceditur. - ( 
- ^$. 294. Inutile tamen eft tam minutis 
»progrefüonibus per totam Acuum feriem, 
.ad ultimam ufque, procedere. Sufficit 
Certé , quadrantes Nummorum faltem u(- 
4que ad Acum novem Nymmorum ($. 
(£0y.), dimidias autem Semuncias ufque 
Do | ad | 
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ad Acum decem Semunciarum ($. 284.) 
indicaffe: neque enim in deinceps feqden-: 
tibus Acubus proportiones adeo fubtiles: 
accurate internofci queunt. | r 
$. 29y. Aurum pro fubus Jureis pa-- 
randis mifcetur vel cum folo Argento E 
vel cum Argento & Cupro varia propor-: 
tione intermixtis, Dicitur autem hzc: 
mixtura. Caratura , & determinatur per: 
Marcam , in Ceratia vel binas fextulas; 
divifam. ($. 286.). Circa harumce Acuum; 
confedionem nil , preter jam di&a de: 
Acubus Argenteis ( $. 290 ), notandum! 
eft ; nifi quod ponderum proportiones alio: 
modo determinatz adhibeantur. Sequentii 
autem divifiofe & ordine Acus iftx con-. 
flituuntur. Omnes Beffem five Marcam, 
ponderant. | | Ni) 


: EM iE d 
Prima fit ex Auro puro tota. al 
2da ex 23 Cer. 6 Gr. ) (6 Gran. ^ 


3tia - 23 Cer. INO TICSTIC 
44 - 22 Cer. 6 Gr. r Gt. 6Gr. |. 
5ta - 22 Cer. 2 Gran. ^H 
6: - 21 Cer. 6 Gr. Aura 2 Cer. 6 Gr, [ Argenti] 
7ma:- 21 Cer, puri.A $ Cer puii. 
.$va - 20 Cer. 6 Gr. 3 Cer. 6 Gr, | 
$9 -20Cer "b a4 Cer. | 
yoma - Io Cer. 5er. 


Irma - 18 Cer 2 À 6 Cer. J 


Et fic porro decrementum fit per in-: 
! ' tegra, 
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tegra Ceratia; donec ad unum ufque per-- 
venerit pondus Auri, ad 23 vero pondus. 
Argenti: neque enim poft Acum nonam 
adeo exacta refpectu dimidiorum Ceratio- 
rum fieri dignotio poteft. Vocatur au- 
tem hzc Auri cum Argento miftura Ca- 
ratura alba. | | 

-. $. 296. Si vero Cuprum fimul cum Ar- 
gento ingreditur Auri mixturam , tum 
vocatur Caratura mixta : in qua compo- 
menda eadem lege proceditur, ac in prio- 
Te ($. przc.) ;» nifi quod illa portiones, 
qua ibi erant purum Argentum, heic ex 
Argento & Cupro conítent. Unde ite- 
.rum duplex heic datur feries : vel enim 
partes dug Argenti , & una CuprT, vel 
.duz Cupri & una Argenti admifcentur. 
e€.g. s 


Prima eftex Auropuro. | 
.2da ] .(23 Cetz6 e [4 Gr. j ] ?Gr. 
— gria E Cer. $ Gr. 4 Gr. 


vua Cx J 21 Cer. 6 Gt. | Argen. j I Cer. capri 6 Gt. 
gta Auri? 22 Cer, ! 


à laid d ti puri 1 Cer 4 Gr. (sari, $8 Gr. 

| 6tà | puri. 21 Cer. 6 Gt. Lg | 1 Cer 8 Gr. fr j 10 Gt: 
2m] i5 ud Qs d Euer. | 1 Cer. 
'$vya / |2o Cer. 6 ar. là Cer. 4 Gr. ; Cer.z Gt. 


- Et fic porro, tti in antecedentibus, | 

$. 297. Si in modo ($. praec.) exhibi- 
.to íchemate, loco Argenti puri, fumitur. 
)uprum purum, loco Cupri Argentum; 
Jhabetur "Tertia. 2feusm 2durearum  ieries. 


Quar- 


* 
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Quarta vero, fi Argenti & Cupri zequales: 
quantitates: fimilibus proportionibus , ut 
ante ($.296.) defcriptum, — Auro admi- 
fcentur. E 
$.298. Ha&enus ($. 205. & feq.) expofitze: 
Auri temperaturz maximé funt ufitats. 
Caterum vero infinitis adhuc variationi- 
bus.artifices uti poffe facile conftat; quz 
tamen cum antedi&is comparatz, utcun- 
que ab exercitato, dijudicari poffunt: ut 
ideo eas omnes imitari nec poffibile nec 

neceffum fit. | 
$.299. Ne vero Acus Aurez ($.205. & feq.) 
nimis pretiofz fiant; poffunt ez longe bre- 
viores parari Argenteis ($.289.290.), & 
laminis Cupreis adferruminari 5 ut ufui 
commodam longitudinem acquirant. ! 
$. 300. Si nunc occurrit Metallum ($.- 
289.), quod ad Lapidem Lydium exami- 
nandum efle cenfes , deterge id prius nitido 
linteamine vel corio; ut cjus color fince- 
rus appareat : ex hoc enim quodammodo . 
in anteceffum judicare licet, quale Me- 
tallüm , & quoufíque vel quocum id per- 
miftum fit. Tunc ftringe commodam, - 
non nigis amplam , Meralli fuperficiem, - 
aliquot. vicibus , fortiter, ad Lapidem 
 Lydium ; ut, fi forte fallax Mcetallo fuper 
inducta effet crufta, hzc fri&u fortiore 
abradatur : quod tamen & Cotis vel fub- 
"om s iilis. 


IDE 


THEORETICA. xy 


tilis Lima: ope adhuc promtius, filicet, 
perficitur. "um demum ad Lapidis Ly- 
dii planum. quoddam mundiffimum ,. de- 
teríum ($. 288.), eandem explorandi Me- 
talli fuperficicm toties attcres donec pla- 
num in Lapidis fuperficie, ad pollicis cir» 
citer longitudinem , & feíqui linez lati» 
tudinem ,' Metallica crufta. zzquabiliter & 
nitide obductum fit. . Elige dein Acum, 
.quam conjicis proxime Metallo adfricto 
reífpondere; qua electio ufu crebriore ad- 
difcitur. Acustunc infimum extremum, - 
bene deterfum, eodem , quo Metallum, 
modo» proximé a latere prioris plani, pa- 
rallló ad hoc ductu, Lapidis Lydii fu- 
*perficiei adfrica. Si nullam differentiam 
inter ambo plana poffis detegere; proba- 
biliter dicas, Metallum explorandum e- 
juldem'effe temperature , ac Acum , quam 
cum eo comparafti ; hujus autem tempes 
Taturam indicat infculptus numerus ($. 
290.Íeq.). Si autem difcrepantiam inter co- 
lores deprehendis;aliam elige Acum; pro- 
ut nempe Metallum intenfiore , vel dilu- 
tore, quam Acus, colore confpicuum 
cft : fic tandem invenies Acum congruam, 
qua Mretalli temperatura refpondet; vel 
faltem judicare poteris, Metalli exploran- 
di temperaturam efle infolitam , tuiíque 
Acubus haud determinandam. — 

s | $; 301. 

^ 
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/$. 3ot. Interim quia non modo füper- 
ficies , fed & tota fxpe maffa Metalli , 
colore fpurio , qui variis modis conci- 
liari poteft, infeCta eft ; facile patet ,' 
ex colore Metalli cujufdam , compara-. 
to.ad Acus, nihil certi judicari poffe, 


nifi fÍcias, quod & quibus miftis Aurum 


vel Árgentum temperata fint : videlicet ,, 
an Aurum & Argentum , Argentum QC 
Cuprum , vel omnia tria , puriffima ,' abf- 
que alio addito, permixta fint. Tum 


enim demum colorum ad Acus compara-: 


tio docere tempceraturam valet. INeque 


tamen vel fic etiam ad Grana uíque ac-. 
curata fieri determinatio potett. | 

$. 302. Si vero per Stannum , Arfeni-. 
cum, Zincum. &c. Coloris mutatio fuper: 
indu&a fuerit Metallo ( $7. 71.83. 88.) 5; 
ita falli poteft per colorem [Artifex ; ut proi 
puro Auro vel Argento habeat, quod ne-: 
quidem maximam partem tale eft. De-. 


^tegitur haec fraus per Aquam FPortem, fii 


Metallica. maffa Aurum amulatur 5. per: 
Aquam Regiam vero , fi Argento fimilis: 
eft: ila enim omnia Metalla, prater: 
Aurum; hzc omnia, prater Argentum ,, 


 folvit. In tali3gitur cafu , Metallicz cru-- 
ítv, Lapidi Lydio:adfridtz, unica alter-- 
utrius Aqua ftygiz guitula fuperaffundi- 


tur, & plumaceolo modette diftribuitur z: 
| fii 
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fi non eft Aurum vel Argentum , tota 
crufta copfumitur: fi vero aliquid Auri 
vel Argenti ineft, hoc fzltem perftat in- 
folututn , colorem monftrans mutatum; 
quia reliqua pars per folutionem inde fe- 
parata eft. Cave tamen, ne, dum Men- . 
ftruis dictis uteris, oleofi quidpiam acce- 
dat: tum enim illorum actio eluditur. 

—.$. 303. Czteroquin circa Lapidis Lydit 
ufüm nora fequentia.. (179) Aurum & Ars 
gentum fíeorfim pura, vel ambo fine ac- 
ceífu alterius materiz inter fe mixta, igne 
candelcentia, colorem fuum.non modo non 
deperdunv; íed etiam confípurcata fuum 
Íplendorem prorfus recuperant , neque pon- 
deris fui minimüm amittunt ($76,9.): üt 
ideo hac dote Car2t2ra alba ($. 295.) ab 
omnibus aliis fefe diftinguat. Nifi autem 
liceat fic totam maffam ad ignem explora- 
re, poteft parva folummodo ejus pars ope 
Tubi Cementatorii ($.248.) candefieri, 
(229.) Si inveneris Acum, cujus color cum 
colore Metalli explorandi convenit, ambz 
cruftze, Lapidi Lydio impreffe, ab Aqua 
Forti, vel Regia, fuper affufis, eandem 
prorfus mutationem pati debent; ut cer- 
tus fis , nullam latere fraudem: fi fecus fit. 
Éjlfo te colere decipi neutiquam dubites, 
(359. Omne Aurum., fragile redditum, 
comparatum adLapidemLydium cum Acu, 
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minus purum apparet, quam reverainexae: 
mine accuratiore Docimaftico deprehendi-- 
tur: e contra omne Argentum, fragile fa-- 
&um, majorem Argenti puri albitudinemi 
pre íe fert... INec difficile eft, hujus di-- 
fcriminis affequi rationem: nam quz. Ar-- 
gentum , vel Aurum, fragilia faciunt, 
íunt nonnulla folummodo Metalla &  Se- 
mimetalla, albo omnia. colore confpicua ;; 
ut Stannum, Plumbum , Ferrum, Re- 
gulus Ànümonii, Bismuthum, Zincum,. 
Arfenicum. | Hzcce igitur fulvum Cuprii 
Aurique colorem diluunt , vel in album 
mutant: ut ideo Cupri Argento admixtii 
color tunc occultetur; Aarum veró, ol» 
ejusmodi intermixta multum Argenti in f& 
habere videatur. (4'9.) Aqua Fortis Argen- 
ti in Caratura alba pracfentiam a viginti && 
tribus ufque ad feptem Ceratia ($. 295.) not 
detegit ($.302.) ; quoniam Aqua Fortis Ár« 
gentum ex Auro non erodit, nifitriplo plut: 
Árgenti , quam Auri, in maffa fuerit. 
(5'*.) Cruftz Metallica, qua aliquamdiu 
Lapidi Lydio impreffz. fteterunt , nom 
poffunt comparari cum recenter adfri. 
&is: folet enim morá fieri coloris mutatio) 
(6.) Argentum, fi temperatur cum Au« 
richalco, albidiore colore apparet, quam 
fi tanta Cupri admixta fuiffet quantitas; 
quum autem fimul, debita encheirefi a 

ji 
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hibita, fatis tunc du&tile reddi poffit ; vix 
lapide Lydio fraüdem cognofcere licet, 
nifi & fecunda vice, cum Acu ejusdem co- 
loris, inftituatur comparatio, Aquó Regià 
prius ad affrictam Lapidi cruftam adfufá. 
($. 302.). INeque Acus. probatrices. Auri- 
cbalco temperatz hic multum inferviunt ; 
quia Metallum iftud factitium , alias magis, 
alias minus flavefcit. (7.) Si metallum, 
Lapidi Lydio adfri&tum, non fatis nitide 
appareat; lambendo faliva ipfi fuper indu- 
catur non fpumofía: tum magis vividé re» 
Bectentur colores. .  - | | 

$. 304. Prater hactenus defcripta In- 
Ítrumenta ($. 168.301.), requiritur commo» 
dus pro Operationibus Docimafticis perfi-- 
ciendis locus,  Inftzu&tus hic fit units 
no, pro Furnis locandis fatis amplo , fu- 
mosque bene determinante; quippe gui, 
licet haud emnes lethales, tamen femper 
noxii fub quibusvis fere operationibus 
prodeunt. Quum vero cauftici ifti fumi 
ipfa etiam metalla arrodant ; non expedit, 
illa ut' inftrumenta metzllica, quz niti- 
diffima fervanda funt, e. gr. Bilances cum 
Ponderibus, Acus probatrices, &c. in La- 
boratorio, fed alio loco puriore, recon- 
dere. Neque & plura Menítrua diverfa 
Ibidem reponere licet, nifi vafis perfecte 
claufis ferventur; quadam enim eructando 
[A M 2 vas 
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vapores alia immutant , viciffimque ab 
alis immutantur; ut hinc nullum cum iis: 
experimentum exacte inftitui poffit. Pra 
terea cum fzpe minutiffhima Corpora, eo- 
rumque mutationes, intra & extra igneum 
obíervari debeant; convenit, ut in priore: 
cafu obfcurari, in pofteriore lucidior red- 
di poffit officina: id, quod denfis niprisve: 
periftromatibus ante feneftras fufpenfis fa 
cile obtinetur. | LE 
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LI | 
$.3of. Expofitis Mineralibus fimplicio- 
ribus (Cap. 1.), eorumque przcipuis in fe 
idvicem, quatenus leviori arte eo difponii 
queunt, actionibus (Cap. 11.) , tandem 
nunc, quz ex iis compofita in Regno 
Foffii naturaliter inveniuntur , intelligii 
atque explicari poffunt. Horum equidem 
cognitio, licet tantummodo hiftorica ha- 
ctenus tradi queat, infignem tamen im 
Praxis Docimafticae exercitio ufum habet: 
; "às 


THEORETIC A. 18: 
4s enim , hac qui in anteceffum imbutus 
eft, multis experimentis, vagis, füperíe-- 
dere poteft, quz inflituere cogitur vario- 
yum Compofitorum naturalium dignotione 
plane deflitutus. i | ! 

-.. $. 306. Verum fteriles plurimorum Au- 
&orum defcriptiones , ab accidentariis 
faltem dotibus plerumque defumtz, diff- 
cultas ex variis regionibus obtinendi ípeci- 
mina exquifitiora, Mineralium dein mul- 
tifaria in minimis particulis contiguitas 
($. 22.), differentia, denique INaturz & 
Artis operum, licet ex iisdem , eademque. 
proportione unitis, principiis. conflato- 
yum, 1íthanc Hifforie Naturalis partem - 
eque difficilem , ac mancam , reddunt. 
Accedit infuper Figure externa varietas; 
qua Natura in Regno Minerali plus etiam, 
quam in Vegetabili & Animali, delectari 
videtur. T : 
..$. 307, INeque Gravitas fpecifica in Mi- 
neralibus Compofitis dignofcendis multum 
auxilii adfert: fiquidem (1.) ubi plura, 
quam duo, corpora, diverfz ravitatis 
fpecificie , permixta funt, calculo hydro- 
ftatico nihil detegi poteft; quoniam ejus- 
dem gravitatis fpecificze aggregatum, ex 
plurimis diverfilimis, alia atque alia pro- 
portione mixtis, Corporibus (impliciori- 
bus: produci poteft. Atqui talia in Regno 
t M 3 Mi- 
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Minerali ,' docentibus id Operationibus 
Docimafticis , — revera deprehenduntur: 
(2. Materiz accidentariz fimul inhzren- 
tes , ipfeque aer in cavernulis & fiffuri: 
Minerarum plurium conclufus, exactam 
ponderationem impediunt, faltim. diffcil- 
limam reddunt. (3.) Lapides fimplices, 
qui omnibus fereadjunéti Mineralibus Com* 
pofitis, pondere fpecifico non modo di- 
verfiffimi, fed quidam metallic: prope- 
modum gravitatis funt : ficuti plurimae 
Spathi fpecies. js eR 

$. 308. Neque tamen fpecificum Pon- 
dus, neque Figuram, prorfus velim negligi, 
fed contra fimul cum czteris Characteri-- 
bus adhiberi ; quanquam ex illis folis con- 
ftans & accurata determinatio haud femper 
fieri queat. | | | 
. $. 309. Cum autem inftituti noflri ratic: 
fit, Artis Docimafticz fundamenta tradere; 
opus folummodocrit , Mineralium Compo- 
fitorum, tanquam frequentiffimorum Artis: 
Objeétorum ($. 2.), notas, quibus cognos-- 
cuntur, enarrare, eorumque partes confti« 
tuentes, quousque innotefcunt, uba cumm 
habitu totius aggregati ad varia menftrua,, 
indicare. Facile quoque patet, de omni-- 
bus Mineris hic loci mentionem fieri nom 
poffe, fed eas tantum effe eligendas, quae 
minus funt compofita , vcl faltem fre.. 
quentius occurrunt, — B IC" 
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$. 310. Quodlibet Minerale. Compofi- 
tum ad illius Simplicis claffem referemus, 
de quo maximam in Íe continet partem ; 
exceptis tamen Lapidibus & Terris fimpli- 
cibus; horum enim a pradominio fi deter- 
minarentur claffes , longe maximus Mine- 
rarum numerus eó referendus foret. 
Scholion, Ponamus e. gr. in Gleba quadam conti- 
neri partes fex Cupri, unam parzem Sulpburis panxil- 
' Jum valde Avfenici, wiginti partes Quartzi vel Silicis ; 
adfcribemus compofitum 1fiud Cupro , €r fic porre, 
$. 311. Vocabimus autem Minerale 
Proprium ili Simplici, quod maximam 
ejus partem conftituit ($. preec.)- Impro- 
prium vero itis, qua minori copia in eo 
"adfunt; ita tamen adíunt, ut vere mixtio- 
nem ejus ingrediantur ,. & femper adefle 
debeant, ubi tale Mineralis genus depre- 
"henditur. Jfccidentale denique illis, quae, 
mixtionem ejus haud veré ingredientia, 
. extrin(ecus faltem adhzrent, hinc adefle 
^.& abefle poffunt, mauente Minerali, de 
» quo fermo eft, codem. | 
—— Scholion. Priori exewiplo ( Schol. $. 310.) reni 
iuflremus.  Suppofittum ibi Mineralz, quatenus Haxi-c 
maxi partem conflas Cupro, dicitur Cupro Proprium. 
Sed dum fimul Sulpbur c. Av fómicum 1by Cupro untermixta 
fünt, € fingularem. buic fpeciem conciltavere , dicitur: 
^ Minerale iflud, ratione paucioris Sulpburis "i Avfenici fuz, 
bifc: Ynproprium. Lapides tandem vel alia , pruovibus 
- eivcum de suter pofita , [unt Accidentalia; quonieu 
nen fuut. partes confituentes , fed abe[fe poffunt, 
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SULPHURE zr MINERALIBUS 
| ulpbureis. : 
$. 312. Sulphur minerale feu vulgare, fii 
ab omni alieno liberam eft, folidam, fria-- 
bilem, habet confiftentiam; colorem fla-- 
vum ;in majores moleculas concretum plus: 
minus femidiaphanum apparet ; igne fla-- 
grat, & flammam cecruleam, cum fuffo-- 
cante vopore acido ($. 22.) ,/ eructans to» 
tum confumiturs parvo calore, vel vafisi 
claufis ,. liquefcit absque inflammatione ,, 
liquatumque mutat colorem fuum in ru- 
brum pellucidum, fimulac iterum retrixit,, 
folidefcens denuo & flavefcens.. Compofi-- 
tum eftex principio Inflammabili, puriffimo: 
($.24.), & copia longe majore icidi Chal-- 
canth! ($. 22.): unde olco puro longe gra- 
vius factum inaqua fundum petit. | Analy-; 
fis Chemica , Sulphurisque veri per artem: 
ex duobus modo memoratis principiis pro-- 
ductio, diéta confirmant. — ' 1 
$. 313. In hoc ftatu (S. prac.) Sulphur: 
effoditur ex terra Nativums licet haud à- 
deo frequenter: per aquas etiam, przefer- 
tim fic dictas medicatas, tale advehitur, | 
& parietibus fontium fefe applicat.: . 
$.314. Terris Lapidibusque fimplicibus 
jmmixtum fzpius occurrit, albo, gryfeo, 
cinereo, flavefcente, aliisve , qui ab ad- 
Bx. 
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-mixtis pendent, coloribus varium. 
$. 314. Quoties vero Sulphur Aurantio 
"vel rubro colore, pellucido, vel opaco, 
tinctum eft, femper notatur Arfenici in eo 
prefentia: ut ideo Sulphura fic colorata 
haud fincera fint, nec tantopere acftimanda. 
15$.316.. Frequentiffimum , imo . pro- - 
prium fere, Sulphuris Minerale eft Pyrizes 
flavas. ds, fi ab extrinfecus circum pofi- 
:tis heterogeneis liber eft, fplendens, ex- 
terno adípe&u Aurichalcum politum re- 
fert, figura plus, quam ullum minerale, 
arius ,. plerumque tamen fub forma glo-- 
boía, varia, dein fub cubica, hexagona, 
regulari & irregulari, reperitur. Solidus, 
 mift ab inter pofitis mollioribus Lapidibus, 
.& Terris, mollior factus fit ad Chaly- 
bem ftrictus, Silicis inftar, fundit fcinul- 
las; igni admotus mediocri, mox diffilit 
€um crepitatione, flammulasque & vapo- 
res fere fulphureos eructans, colorem fla- 
vum in obícure rubicundum, fuperficiem 
mitidam in pulverulentàm , commutat. 
-Ditiffimus autem Sulphure eft, ejusque 
unam quartam, interdum, fere tertiam par» 
tem, iníe continet... Caterum & femper 
in eo latet Ferri copia infignis, nunc ma- 
jor nunc minor Sulphure: dein, ex in- 
-ventu Cl, Henckelii, Terra non metalli-- 
.€a, proportione ad cateras partes itidem 
i1 | M $ di- 
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diverfa: unde facile przvidetur, fpecifi-. 
cum Pyritx pondus varium effe.  Amplif- 
fimam hujus Mineralis hiftoriam , una cumi 
accuratiffima ejus Analyfi , deícripfit modo 
laudatus Auctor in fua Pyritologia. 

$. 317. Pauciffima denique funt Mine-. 
ralia, que Sulphure proríus carent : quo- 
niam vero nunquam operz pretium folvit ,, 
àd inde extrahere; praterea etiam Metallai 
& Semimetalla majori copia iis infunt;; 
.-hinc ea commemorabimus illis in locis, adl 
quze proprie pertinent ($. 310. 311.), 

$. 318. Huc demum referri etiam queunt: 
omnia Mineralia inflammabtlia, a Sulphure: 
ftricte fic di&to ($. 312.), copia & quali- 
tate acidi, quo pollent, discrepantia. Tae. 
lia funt ANapbta & Petroleum, ex faxis füil-- 
lantia, vcl & aquis fontium innatantia,, 
inter fe vix diverfa, nunc fubtiliffima,, 
limpidiffima, nunc flava, craffiora. Hzc: 
ipía vero valde infpiffata, nigrum indutai 
colorem, vocantur B7umeny Pix Judaica; 
Zdfpbaltum : porro autem magis induratai 
in Lapidem abeunt Gegatem dictum. | .Oc-- 
currunt equidem alia infuper ejusmodii 
Sulphureorum nomipa, qua tamen vix: 
diverfa a modo recenfitis concreta viden-: 
tür denotare. L0 28 Hr 
— $.319. Idem iftud ($. prc.) Minerale: 
Oleum, fi in lapidea matrice ados: 

, | us: 
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duratur », fit Carbo Fofflis,. Litbantras : 
quod eft concretum nigrum; fciffile; la- 
mellatum; fpendens; prioribus ($. przc.) 
longé gravius; non adeo promte inflam- 
mabile; íed flammam íemel conceptam 
diutius;& violentius , quam ullum aliud 
Ignis pabulum, confervans; poft combu- 
itionem non adeo cineres, fed potius maf- 
fam relinquens femifcorificatam, nigrican- 
tem, ípongiofam ; fxpe in fe recondens 
Pyritem flavum ($. 316.). iv 

$.320 ÉEletirum , $uccinum, coloris nigri- 
 cantis, lutei, fufcis femidiaphanum , fzpe 
valde pellucidum ; leve; aquz tamen fun- 
dum petens; valde durum , neque & aqux 
ebullientis calore mollefcens; igne tamen 
fortiore liquefcens, fpumefcens, falem aci. 
dum folidum fundens , huc quoque pertinet. 
Refolvitur id, Deftillatione Chemica, in 
Olea primo fubriliora , fenfim craffiora, 
& Salem acidum folidum : qua quidem 
Olea cum. Naphtha & Petroleo ($.318.) 
adeo conveniunt, ut a Pharmacopoeis, &. 
Seplafiariis, nifi femper , tamen plerum. 
que, hifce nativis fubftitui videantur. Ca, 
put mortuum, adeftillatione refiduum, haud 
ab(imile eft Bitumini ($. 318.), .fub quo 
nomine etiam venditur. 
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| Y E x 
ARSENICO zr MINERALIBUS 
| etr fenicalibus. 5. 


$. 321. frfenicum cryftallinum , purum, 
($. 17.) deícriptum, eadem forma ex fo-. 


dinis eruitur, quin & fpecie alba , pulveru- 


lenta: rariffime tamen fic nativum occurrit, . 


$. 322. ld ipfum ($.prxc.) fub fpecie 
Lapidis cimerei , vel nigri, cffoditur, 
qui recens diffraCtus ex albo carulescen- 
tem, fplendentem, iritus monfítrat fuper- 
ficiem, quz tamen, acri praefertim libe- 
ro expofitaá, paucos intra dies fufca & ni» 
gricans evadit. E ERES 

$.323. Pyrites dein alZus , pondcrofus, 
fplendens, ad chalybém feintillas fundens, 


hgura prorfus irregularis, longe maximam. 


in fe continet Aríenici partem, Ferri pa- 
rum, plus Terrz non metallicz, & fre. 
quentiffime in Fodinis occurrit. — | 
$. 324. Jurtpizmertaim etiam , Minerale 
aurei coloris, hinc inde Cipnabarini colo- 
ris moleculis ftipatum , fciffile, lamellatum, 
molle cua quadam tenacitate, fplendens ; 


fi frangitur, plurimum continet Arfenici, 


minus Sulphuris mineralis ($. 312.): unde 
in igne obfcure faltem ardet, flammam ex 
coeruleo albam, cum denfiffimo albo fu- 
mo, Crucaus. Id, fimul ac ardet, li- 

queícit 


| 
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queícit; liquefa&um fupra nitidam tabu-- 
lam ferream , vel marmoream ,, effufum , 
frigefa&tum, abit in corpus folidum, in-' 
teníe rubicundum, fragile, fplendens, fe- 
mipellucidum : relinquitur tum tamen Cra- 
ma minus fluens, fcoriz imperfecta fimile, 
quod , magno igne exuftum , dehiscit in 
terram. Effoditur in Hungaria & Oriente, 
- $. 32g. Cobaltum , itidem huc pertinens, 
minerale 'eft' ponderofum ,  fubtiliffime 
flriatum , vel & granulatum , alias quo- 
que fuperficiei lzvioris, coloris nunc dilute 
gryfei , quafi emimetallici , nunc, obfcuric- 
ris nigricantis. Multum id Arfenici in fe 
continet ,, nec parum 'Ferrz cujusdam 
fixz, qux cum filicibus & alcali fixo li- 
quefacta abit in. Vitrum pulcherrime coe- 
ruleam , vergens utcunque in violaceum, 
 Smaltum dictum... Praterea. plerumque ia 
Cobaltis Hiümutbum ($. 1$.) continetur, 
"Variis infuper Mineralibus nomen Cobalti 
imponitur, qux tamen prorfus a modo 
memoratis characteribus recedunt. 
$. 326. Flos tamen Colalti dictus, fubti- 
liter ftriatus , non valde compactus, hinc 
priori ($. 325.) levior, colore rubro 
purpureo infignis, ad Cobalta quoque per- 
tinet: eft enim Minerale admodum Arfe- 
nicale; ita, ut ultra dimidium fui ponde- 
ri inigue deperdat: ex refiduo autem in« 
fignis. 


e 
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fignis dein Bismuthi copia eliquari poteft: 
quin & cyaneum hoc vitris conciliat colo-. 
rem, ficuti cetera Cobalta vera. Hinc: 
verum eft Cobaltum ; tametfi externa, 
fpecie multum a vulgari ($. 225.) differre: 
videatur. Pro bafi nimirum habet Cobal-. 
tum (l.c.), atque ex hoc germinatio-: 
ne veluti Amianthi-formi produ&um 
apparet. | : 
—$.327. Hz ($.325.2326.) funt precipua 
veri Cobalti fpecies, qua quidem omnes in. 
co conveniunt , quod maximam Arfenici: 
copiam in fe habeant: quare huc ad Arfe- 
nicalia referuntur: quamvis interim eo ab 
aliis Arfenicalibus ditcrepent, quod, poft. 
fublimationem Arfenici, Caput mortuum 
relinquant alba vitra colore tingens' cya-. 
neo. Plura equidem alia dantur Mincra-- 
lia, quibus Cobalti nomen imponi folet: 
at quum a Cobaltis veris prorfus differant, 
& Ízpe ne veítigium quidem Arfenici con» 
tineant; hinc, ne confufio oriatur, e 
claffe Cobaltorum mcrito eliminari dé- 
bent. | 
$. 328. Referri tamen huc meretur Mi- - 
nerale quoddam , Arfenico dives, Cobalto - 
($. 325.) utcunque fimile, ex gryfeo ru- 
bellum, femimetallicz fpeciei, pauxillum 
fimul Cupri in fe habens, parumquc Sul- 
phuris; quod vocatur Germ. Kupfer Nickel, 
$. 229. Mi- 
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.. $. 329. Mineralia equidem alia, plurima, 

ob Arfenicum, quod continent frequentif- 
fime, quoque huc referri poffent. Sed auo- 
niam Metalli major in iis, quam Aríenici, 
quantitas eft; hinc tanquam Aríenico im- 
propria ($. 311.) aliis potius claffibus pott- 
modum adnumeranda erunt. ld folum ad- 
dendum, quod Árfenicum in quibusvis Mi- 
neralibus facile fefe prodat fumo albo, & 
foetore alliaceo, (i baec ardenti prunz , vel 
vaículo ad ignem candenti, imponantur, 

.$. 330. Denique hic notandum , quod 
Arfenicum in plurimis Terris, Lapidibus- 
que fimplicibus, przí(ertim Micaceis, fefe 
abícondat , valde fixatum in iis haereat, 
magno autem igne exagitatum , €o$ pro. 
magna parte volatiles reddat. In Terra 
Margacea, Argillacea, id quoque latitaffe 
Oobíervavit Celeb. Henkelius. | Vid. Ejus 
Pyritolog. p. 611. 

quo se nay 
MIME ON E RIS 
in genere. 

.$.331. 91 Metalla & Semimetalla a Sulphu- 
re & Arfenico funt penetrata ; femper Cha- 
raCterem amittunt vel univeríalem omnibus 
Metallis & Semimetallis communem , vel 

Aaltem particularem fibifolis proprium ($. y. 
47.). Sice. gr. Plumbum: & $tannum, cum 
| | Sul« 


* 
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Sulphure confufa, amittunt non folum doz: 
tem omnibus Metallis communem, Males: 
leabilitatem 5 fed. & fibi fingularibus quo-: 
que orbantur proprietatibus, certo vidclicet: 
habitu in igne: ambo enim longe majorem! 
tunc requirunt 1gnem , ut fundantur, quami 
fi a Sulphure libera fuiffent, coloremque: 
infüper fuum perdunt. Argentum vero: 
puriffimum, :granulatum, cum Sulphure: 
confufüm , . Malleabilitatem, Fufilitatem;, 
& alias dotes Metallis omnibus communes,, 
quidem retinet , fed fibi proprias tamen. 
amittit: ejus enim color albiffimus muta 
. tur in Plumbeum; firma ejus confiftentia 
abit in. Plumbeum lentorem ; denique, 
cum mediocrem candefactionem inigne 
patiatur, fi purum. eft, antequam liques- 
Cat, nunc mox, ac rubefcit, funditur... 
In tali autem. ftatu plerumque Corpora 
Metalica naturaliter exiftunt , folo ex-! 
cepto Auro. 
$. 332. Concrceta naturalia, ex Metallo, , 
aut Semimetallo, cum Sulphure, vel Ár-- 
fenico, vel ambobus fimul, dicuntur AMi-. 
mere. 9i vero per Artem tales conjun&io- 
nes fiunt, dicimus Metalla vel Semime- | 
talla tunc in ftatum AMizere e(Ie redacta. 
$. 333. Cum ergo hactenus femper de- 
prehenfum fit, caufas fingularis iflius,, 
aliene, Metallicis vel Semimetallicis cor- 
| pos 


- 


THEORETICA:. rp; 


poribus induCtz , fpeciei ($.331.) fitas 
effe in Sulphure & Arfenico ipforum fub- 
Ítantia conjunctis; hinc videretur quidem 
facile efe ,^ Naturalia ejusmodi concreta 
per Artem imitari ($. 332.): prout ctiam 
«um quibusdam pulchre procedit. Sic 
v. c. Minera Argenti vitrca, Minera Mer- 
curii, Reguli Antimonii, arte perfici pof- 
funt naturalibus fimiles ;. f Sulphur vul- 
gare cum Argento, vcl Regulo Anti- 
monii, per fufionem, cum. Mercurio 
vero per triturationem & fublimationem 
unitur. At alias tamen Mineras haud adéo 
feliciter per artem hactenus imitari licet: 
quin alia longe producta inde emergunt ; 
quanquam vel eadem quoque ingredientia, 
qualia ex INativis elici revera poflunt , 1mó 
& fimili proportione adhibeantur. Fujus 
autem diverfitatis ratio videtur fita eflc in 
modo & tempore, quibus Arfenicum & 
Sulphur per Naturam cum Metallis vel Se- 
mimetallis. conjunguntur 4 nondum fatis 
perípectis, tum & aliquando forte in pra- 
Íentia cujusdam corporis vel plané non vcl 
minus accurate cogniti : cujusmodi eít 
Terra non metallica in Pyritis & Cobaltis 
veris ($. 316. 325.), cujus natura nondum 
fatis certó explorata eft. 
—$. 334. Minere ($. 332.) a Docimaftis 
ex relativa ad Ignem &. Menfcnia habitu 
i 1D, 
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jdn Fluxiles ,  Refra&larias , | & plane wm 
Fluxiles, diftinguuntur. | Pjsxiles. dicun-. 
tur, qua vel folo mediocri igne, vel ad-- 
dito Menftruo appropriato, facile & eous-- 
que fluunt , quousque requiritur ad fcopumi 
defideratum , i.e. ad eliquationem Mertal-- 
li vel Semimetalli , obtinendum. — Refra--. 
&arie fant, quz validiffima & diuturna 
Ignis actione opus habent , .ut debito mo-- 
do liquefcant. Si vero folo igne etiam; 
violentiffino fundi non poffunt; fed, 
prater Ignem, alius infuper Menftruii 
àCctione ad fui fufionem egent, vocantur 
$on Fluxiles. Facile autem patet, diver- 
fos iterum 1n 3 edi harum Claffium darii 
gradus. 
$. 33g. Ratio differents Minerarum im 
Igne & ad Menftrua habitus ($. praec.) la-- 
tet vel in ipfa Minerz natura, aut, ut vo- 
cant, effentia; vel in corporis cujusdam 
accidentaliter in ea praefentis indole. Cor- 
pus autem iftdd rurfus vel per fe ejusmodij 
proprietate donatum eft; vel relative fale- 
tem ad hanc illamve MiBoràth cui adha-- 
ret, tale exiffit. - 
$. 336. Heic, ubi in genere de Minenii 
agimus, ea folumsnodo attipgemus, qusc 
fua prafentia omnes abfolute Mineras red*- 
dunt refra&tarias vel plane non «fluxiles :: 
"i iis vero , m ratione. certas cujusdanm 
Mi- 
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Minerz faltem talem effectum preftant, 
fub ípecialiori Minerarum tractatione in 
Praxi mentionem faciemus. Omnes nem- 
pe Minerz, in Terris, Lapidibus, vcl aliis 
Mineris, tanquam matricibus, latent: 
quod fi igitur matrices ifte perfe, diffi- 
cilime, vel plane non, in igne fluunt; 
Minera iis contenta liquefieri quidem in fe 
poteft, at a matrice tamen fua, utpote 
non liquefcente, fic haud liberatur. Tales 
funt e. g. Minerz Ferri, quz per fe fem- 
per difficilius fluunt, atque hinc, ubi Mi- 
neris aliis naturaliter intermixta funt, has 
quoque reddunt difficulter Fluxiles. La- 
pides dein & Terra fere omnes huc perti- 
nent, exceptis folummodo paucis, inter 
Vitrefcentes ($. 29.) recenfitis : neque 
enim vel omnes etiam Vitreícentes facilem 
fubeunt fluorem: nam licet igne fundan- 
tur; attamen plerumque tum adeo fimul 
lentefcunt, ut pracipitationem & excuf- 
fionem molecularum Metallicarum i1mpe- 
diant. Lapides interim Calcarii ($. 30. 
& Apyri ($. 31.), omnium maxime Mi- 
neras fibi interpofitas reddunt contuma- , 
ciffimas; ut folo igne, licet violentiffimo, 
perfecte fundi tequeant. Quin pofterio- 
res etiam pejores funt prioribus. Atque 
hactenus dicta de omnibus Mineris, qua- 
lescunque fint, ex aequo valent. 


ON $. 337: 


i 


j 
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—$. 337. Quidam ex Lapidibus modo me- 


moratis ($. prc.) , longe leviores funt, 
ac Minerz. ipfis interfitze: unde fola T'u- 
fione, & Lotione, aut & pravia Calcina- 
tione, & Extin&tione in aqua, fic com- 
minuti facile aufferri poffunt, relictis Mi- 
nerz particulis gravioribus in fundo va- 
fis aut canalis. Ejusmodi autem Minerz 
vocantur Z/airiabiles , (Germ. Scbiedige ).. 
Dignofcuntur tales. 17». Ex Minera gra-- 
vitate fpecifica magna, qua docemur mole-: 
culas metallicas majores , folidiores, nec 


admodum fubrtiles aut disperfas, in matri-: 


ce fua haerere. 24e, Ex Matricis Lapide: 
levitate. 359. Ex ejusdem fragilitate veli 
per fe, vel interventu Uftulationis,. &: 
Extinctionis in aqua, obtinenda, facilem 
reddente comminutionem : quo tamen ini 
cafu requiritur, ut Minera ipfa fatis fix&i 
fit, nec uftulatione avolet, fed faltem ini 


Íeldiores fic moleculas fphzroidcas col-. 


liquefcat. "Talis inter Lapides fimplices: 
indolis funt  Vitreícentes ($. 29.) Cal- 
cari ($.30.), & inter Apyros ($. 31-)) 
Cretacéi, aliive molliores, leviores, fra- 

giles. ' ; 
$. 338. Si vero per dicia ($. przc.) ad- 
minicula Lapides Mineram in fe continen-- 
tes non poffunt feparari, dicuntur soz E/u-- 
triabiles | (Germ. | Ugfchiedige). — "Vales 
| funt: 
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funt Minerz leviores, fragiles, valde ful- 
phurez, ac minimis moleculis ampliffimze 
| fuperficiei particularum Martricis interfper- 
fr, aut & Matrici ponderofiori,. dura, 


praefertim Apyrz ($.31.), nec igne nec 


aqua findendze, incluía. 


$. 339. $i denique intra ipfius Miner 


fübftantiam ejusmodi quidpiam implicitum 
eit, aut & extrinfecus faltem ei adhzret, 


quod, dum igne tractatur Minera, Metal- 


lum ea contentum fub fumi fpecie diffipat, 
vel fecum in fcorias convertit; tum vocas 
tur talis Minera Rapax. Hujus caufa fo- 
lent effe Arfenicum , Antimonium, & illa 
Mineralia, ex quibus Zincum producitur. 

$. 242. Hactenus ($5. 334.ad 339.) expoft- 
ue tres Differentize femper in omnium Mi- 


nerarum dijudicatione & exploratione pri- 


mario funt refpiciendz ; & hinc, nifi per 
figna externa de iis conítare poffit, eo 


femper incumbendum , ut alia per experi- 


menta detegantur. 
$. 341. Cum Metalla & Semimetalla prac 
omnibus alis Minetralibus. maximo. gau- 
deant poüdere fpecifico ;, neque Sulphur 
& Arfenicum, quibuscum priora conjun- 
&a Mineras conítituunt, leviffimis fint ad- 
numeranda; facile liquet , Mineras folidas; 
puras, ingenti fuo pondere a cxteris Mines 
ralibus compofitis , non Metallicis, fefe 
2 vc ues 
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diftinguere, paucis folummodo Pyritofis, 


admodum Sulphureis ($. 316.), exceptis. 


Dico autem Mineras folidas, puras: nam 
hz, fi invaffa faxorum terrarumque mole, 
parca copia, laté funt diffeminataz, pon- 
dere neutiquam dignofci valent. 

| ay 


D E | 
FERRO EJUSQUE MINERIS. 


$. 342. Perrum, quippe cunctas conco- 
mitans Mincras, ubique fere prafens, 
maxime cognitum , facillime femet, fi 
abfconditum alicubi eft, prodens, meri- 
to heic ordinem ducere debet. | 

$. 343. Ferrum. Nativum, purum, fi in 
Regno Minerali datur, certe tamen rarif- 
fimum eft. Habentur equidem pro tali 
Lapili octoédri, tum Cabi etiam folita- 


rii, aut vario modo inter fe concreti, - 


figura Pyritis Marcafitaceis ($. 316.) fimi- 
les, fibris interdum quafi ligneis conípi- 
cui , Coloris flavi , rubiginofi , bruni, faüíci, 
Ferro quidem ditiffimi, fed fub malleo ta- 
men nec Perri vulgaris du&tilitatem, ne- 
que & Chalybis duritiem, exhibentes; 
hinc potius pro Ferri Mineris ditiffimis , 


quam pro Ferro Nativo, puro, reputandi. - 


$.344. Minera autem Ferri vulgaris 
Mo QU E NES 


CN. He 
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fipuram certam habet nullani; fed prorfus ir- 


. regularis eft, colore plerumque rubiginofo; 
« pondere fpecifico inter Mineras mediocri, 


. predita. Ex hac bonum facili negotio 
. extorquétur Ferrum. Fragilitas ejus, du- 
 rities, pondus, nunc paullo majora, nunc 


minora, tüm & colér rubicundus alias in: 


 tenfior, alias dilutior, quantum ca Ferri 
in fe contineat, indicant, | | 
(8$. 34$. Datur dein Minera, qu& magno 


pondére, & és rubicunda coerülefcenté; 


fi frangitur, coloré gaüder , duritieque iti: 


. gente malleo refittir, Haec, Ferro me- 


loris noti ditiffima, ex Ceritenário 656. ad - 


. 8o. Libr. Feffi prltná lub fufione exhibere 


folet. . 


$. 346. Singularis Minera Ferri fpecies 
eft, quie Spathi habéris formari (8:36. 17.) 
coloris dt plürifüi fublutéi , diaud rato 


taten gryféi, imo albi fubpellueidi , Ferz- 


ri optimi trigintà eéttefimas eirciter párz 


tes éx fe füridit j qüáhquaar ad fpe&tüéxterió 


nulldti hujüs probabile indieiüti id e& 
 coinpáréat. | | 


$347. Ad Sulphitrea Miferahia relátas 


. quidem. füit Pyrfes flavus (8. 316.): fed, - 


cum iü eo propero Pera & Sülphütis 
adeo ifiéónftans ft, üt nüüe hüjas, Rufe 
ilius, qüatitas préedofiineturs inérito & 


Ferri" ddnuiéründüs eff Minéris; quàH- - 


N a4 quam, 
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quam, ob meliorum Metalii- hujus. Mine. 
rarum abundantiam , vix unquam. eum if 
finem igni exponatur, ut inde Ferrum ex- 
cutiatur. | 
$.349. Hactenus ($. 342.ad 347.) defcrip- 
tx Fern Minerz, fi cum aliorum Metal. 
lorum conferantur Mineris, Refractaric 
quidem funt; fed reliquis tamen Ferri Mi- 
neris facilius Fluxiles ($. 334.) vocandz, 
parum Sulphuris, aut Acidi Sulphurei, in 
1e cantinent : id, quod odor fub earum 
uftulatione nares feriens indicat. E 
—$. 349. Refracariam magis ad ignem 
indolem habet — ZZematites (Germ. JB/ut- 
ffein ,. Glaskopf.). Is quidem altera parte 
gibbofus, fornicatus, altera vero angulo- 
fus, rectilineus, planis verfus unum pun- 
Ctum tendentibus confpicuus , fere hinc 
pyramidem refert irregularem : id quod, 
fi frangitur , maximé quidem apparet. Su- 
perficies ejus exterior, rubigine prius de- 
tería, fatis eft polita; interior vero, Ami- 
anthi inftar, ftriis diftin&£ta convergentibus. 
"ransverfo autem ad ftrias fuas ductu di£-: 
fractus &mulatur Chalybis elatere. molliüis 
indurati fracturam. Colore gaudet obfcure: 
rubicundo; pondere magno; duritie in- 
genti. Czterum meraciíffima fere Ferri 
eft Minera, pauco valde Áríenico mixta. 
Videtur autem refractarius reddi per Ter-: 
| Tam! 
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Tam Ápyram forte in eo latentem, | Sum- 
mo igne Regulus Ferri albus, fragilis, 
difficulter ad malleabilitatem perducendus, 
indé eliquatur:. : A 
$. 350. Smiris ( Germ. $cbmergel, Belg. 
| 4dmarill.) eft Minera Ferri duriffima inter 
omnes cognitas, paullo minus ponderofa, 
quam Hsxmatites, valde refra&taria, colo- - 
ris bruni, Ferrum veré continens; quam- 
vis haud operz folvat pretium , fi id inde - 
extrahatur: quapropter faltem comminuta 
ab Artificibus pro Chalybe expoliendo, 
quin & ad vitra gemmasque quasdam te- 
renda, adhibetur. | 
$. 351. Magnefía (Germ. Brunffein) fub. 
 tiliter hinc inde ítriis convergentibus, ca- 
teroquin nulla certa figura, fe diftinguit, 
colore infecta ex gryfeo nigro. |n Ferri- 
fodinis obvia eft, & ipfa Ferrum conti-- 
net; fed nunquam operz folvit pretium, 
ut id inde excoquatur: rapax enim. 
eft, nec, nifi friabile Metallum , fundit. 
Utuntur ea potius, qui Vitra conflant 
Cryítallina ; ut colorem horum viridem 
cceruleumque deleant, & nimiam pelluci- 
ditatem temperent. — | 
$. 352. Huic ($. prec.) haud abfimilis 
eft Minera obícure gryfea, nitens, ftriata, 
. Ferrum quoque continens, at rapax, Ar- 
íenicalis: qua de caufa a Mcetallurgis pro 
(8 j | Ny Ferro 


LI 
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- Ferto inde éxtrahendo háüd adhibetur: 


Vocatur Germ. Eifelimman, Eifengliminer. 
.$ 3fa. Occurrit etiam ,. praefertim in 
Stauni fodinis, Minera. ftridtá, e& fila- 
mentis quafi irregulariter contéxt&, colo- 
5;s, füfci, quz, fi raditur, interdum 
obfcure rübfa apparet, fatis caeterum pon- 
derofa. Hsc quoque Ferrifefá eft; fed & 
fimul admódüm Arfenicális ? hiné tejici« 
tur a Métallurgis, tanqdam dedos noxia, 
Vocatur Germ. J7olffrám. 


Scholion. Minere Ferri battenus (S.34à. dd $53) 
expofite , ficuti & cetira Maneralid ovttiias dioerfis 
defi figmantur nominibus, unum fape idemque denóotantis 
LE ; que cum fiigulit locis varient , énpo[Jibdle , quin 
nno [uperfluum | efjet , omnia. beic vecenfere: imprimis 
cum plurima iflorum nomimum 4 comparatione plerum- 
que [ats manca figurarum , vix una Aligraoe ice ób- 
férvatarun , binc günune e[finiálsuna, [int défümza. 
Enc Piper, Faóai, Pifà, Confetlionés Córiantdlri, C15 
námomi, ferrea , "c. inter Mineras. Ferri ab zAntBoris 


bus munuttarum curtofis videbis enumeraia, 


$ 3f4. Heic denique locum quoque in- 
venit Ochra FPerhi, qus ex comminuta 
Férrti Mitéra, prafertim ex Pyrite flavo 
déflructo , ortum daüxiffe videtur.  Ha- 
bet ca fpeciem terrz fubpisguis; colore 
eft rubiginofo, qui tatnen ab aliarutiy Ter- 


rarüm admixtione nunc flavéfcit , fiutic 


magis obfcürus redditur: unde & grüvitas 
hüjus Ochra: diverfa  Sependet, Keperi- 
r tur 


^ m 
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tur ea tam in locis ficcis, quam paludofis, 
- hinc inde integras venas & flrata formans, 
. c&teroquin ubique fere locorum , quan- 
. quam impura, in Margis, Argillis, Bolis, 
 invenienda. Eft hzc Ochra psffim tam 
. dives Ferro , ut zque, ac bona Ferri Mine- 
.Tà , excoctionis pretium perfolvat. 


$. 355. Rubrica, fic dicta Fabrilis ,. Cre- 


| 4a rübra, "Ochrz hujus ($. 354 ) foboles 
- effe videtur, interventu Boli vel Argillae 
indurata. Eft coloris ruberrimi , medio- 
- criter ponderofa, mollis, ut cultro com- 
mode radi, ac figurari poffit; ad ta&tum 


percipitur faponocea; igni majori expofi- 
ta indurefcit admodum, & füícefcit cum 


- fplendore; Ferri plurimum in fe habet. 


$. 356. Quoties Zfreza nigredine tin&a 


. videtur, l'erri aut Plumbi ferax effe obfer- 
.vata eít. .An vero tunc multum metalli 


infe contineat, pondus ingens docet. 


$ 357. Ad hunc titulum porró commo- 
de revocari poflent omnia Mineralia Vi- 


triolacea, nativa; ut Vitriolum ftala&ti- 


cum, Lapides Atramentarii: hzc enim 
| funt vel mere Ferrea, vel longe maximam 
faltem partem ex Ferro conftant per Aci- 


dum Sulphuris corrofo. Lapis quoque 


. Calaminaris, & varia alia Mineralia, huc 


locari poffent, Sed cum fingularia ex iis 


producta fpecialiorem corum tractationem 


Ince 
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mereantur, infra fufius de iftis agemus. 
..$. 358. Flos Ferri dictus. nihil aliud eft ,, 
quam Stala&ites ($.30. 3.) germinationemi 
coralliformem fingens, Vocatur Ferri Flos,, 
quoniam interdum circa Mineram | Ferri 
calcariam repertus fuit : cateroquin boc: 

nomen neutiquam videtur mereri. 

$. 359. Patlim in Ferri fodinis, przfer-- 
tim Suecie & Norvegix, occurrit Mine- 
ra, quz vocatur AMagzes: qui lapis eft ni- 
ger; ponderofus; non valde durus, fi pu-- 
rus eft; Silice, Spatho, [fxpe intertex-- 
tus, tumque minus bonus. .Mirz hujus: 
Lapidis proprietates in fcriptis Phyfico- 
rum videantur. Nos przxcipuc de illa ejus: 
dote agemus, qua occultam Ferri praten- 
tiam per eum detegere licet. Perrum vi- 
delicet e longinquo, nifi nimio poadere,, 
vel per alia obftacula, impediatur, ad fe: 
trahit Magnes , valideque fibi appreffum 
retinet: nec czxteroquin per infinita cuam 
Magnete inítituta experimenta ullum ha- 
&enus corpus, prater Perrum, innotuit, 
quod fimiliter ab eo trahatur. Explo- 
ratur aurem Magnetis ope, an corpus 
aliquod Ferrum contineat, Íequentem imi 
modum. Redigitur Corpus explorandum 
prius in pulverem fubtilem : id quod im 
. mortario xneo , praefertim fi durum fit, 
nequaquam in ferreo, fieri convenit: deim 
ime: 


r 
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immittitur yel fine additamento, vel, quod 
certius eft, cum pauxillo Sebi, in cru- 
cibulum , operculo claufum, lutatum ; & 
valido igne per horam circiter uítulatur. 
"Tum frigefado , lateque fupra chartam 
]zvem expanfo, vel Magnes ipíe, vel ha- 
jus armati Poli Chalybei admoventur. 
Quod fi particule Ferri in pulvere ifto 
dantur, hz: Magneti hujusve armati Polis 
fefe applicabunt, barbzque inftar inde 
pendebunt. Hoc igitur vifo abftergentur 
particulae adhaerefcentes, ut cadant feor- 
fim, Magnesque dein iterum intra pulve- 
rem veríatur., Sic eodem opere fxpe rc- 
petito tandem educitur omne Ferrum , rc- 
li&tis folummodo particulis non Perreis. 
$. 36e. Pauciffima autem [funt Ferri 
. Minerz, quas Magnes trahit, antequam 
| juxta ($. praced.) uftulatz fuerint, imo 
. ne excepto quidem Hzmatite ($. 349.2, 
- Ferri licet ditiffimo. Id, quod eo magis - 
mirandum , quia Ferrum , quibuscunque 
adulteratum Metallis & Semimetallis, quin 
& ipfi etiam junctum Aríenico, haud idco 
tamen ineptum fit, quod a Mapnete tra- 
hatur, Unicum folummodo Antimonium 
inter Metallica corpora actionem iítam 
impedit. Sulphur in caufa effe vix potett: 
modo di&us enim Hamatites, Rubrica, 
 Ochra, & folidiores, non pyritofz, Per- 
ri 
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ri Minerz, fub uftulatione parum admo- 
dum, & quzdam prorfus nihil, de pondere. 
fuo deperdunt. Neque interim probabile. 
videtur Antimonium in iftis omnibus late- 
| re. Quod autem vel magis quoque obfca- 
| rat hanc rem, eft, quod Hamatites, Ru- 

brica, ali&eque quzdam Minerg Ferri, 
| absque ulio Phlegifto addito, folam per. 
uftulationem in vale claufo, ad Magneti- 
cam vim difponantur; dum contra alia 
corpora Phlogifti fixioris additamentum - 
fub uftulatione abfolute requirunt, (ine hoe 
vel prorfus nihil, vel longe minorem fíal- 

tem particularum Ferrearum copiam, Ma- 
gneti prebitura. [tum hinc eft ab Au- 

"toribus in duas Sententias. Alii nimirum - 
opinantur, Ferrum per Sulphur minerale | 
& Acida adhzcrentia impediri, quin traha-. 
tur a Magnete; adeoque vel diffipari vela. 
immutari ifta debere, uc Ferro vis Mi 
| gnetica renafcatur. Sed diffipationi repu- - 
| gnat, quod Minerz quadam, abfque ullo. 
addito, in claufis vafis uftulatz, ponderis. 
| fui ne minimum quidem fic deperdentes, 

| | aptz tamen fiant, qux a Magnete trahan- 

| tur: immutationi vero, quod Sulphur mi- 
| nerale & ejus. Acidum, nifi diffipentur, in - 
vafis claufis folo igne, absque addito,neu- - 
tiquam immutentur; & contra, quod cum 
addito vero Phlogifto Acidum Sulphureum 


rej 
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regeneret verum Sulphur minerale, quod 
tamen Magnetis actioni refiftere fupponl- 
tur. Atqui Phlogifton cum Mineris Ferri 
uftulatum aptiffimum eft refufcitandz at- 
tractilitati: neque hzc obtinetur ullo. mo- 
do, fi cum pure Alcalinis, Acidum | Sul- 
phuris veré mutantibus, fit uftulatio:. Al» 
tera Sententia, ex clari(. Sthalit dogma- 
tibus petita, eft, quod per Phlogifton, cum 
"Terra Martiali, ope uftulationis, conjun- 
Gum, generetur Ferrum : id. quod tanto 
equidem probabilius reddi videtur, fi ad 
fequentia attendatur. (1.) Minerz & Ter- 
rg, qua absque addito uftulaiz non tra- 
huntur a Magnete, fi, fine addito Phlo- 
gifto, vel fola , vel faltem ope FPluxus 
non Phlosiftici, vehementiffimo igne fun- 
duntur, non in Regulum Merallicum, 
fed in Vitrum abeunt. (2.) Ex tali Vi- 
tro, ope Phlogifti decenter additi, per 
ignem nafcitur Ferrum perfectum. (3.) 
Ferrum per Acida, lgnem, vel quocun- 
que alio modo, deftructam, aut & in ru- 
biginem faltem corruptum , a Magnete 
mon arripitar ; tum vero fufum vaiido 
igne, abíque Phlogifto addito, idem eve-- 
mit, quod ( N?. r.) menioratum. | Unde 
patet, per Oleofüm Inflammabile ex non 
JFerro nafci Ferraem. — Conferatur ($. 90. 
ad 9f.). Neque huic fententiz contradicit, 
p: quod 


| 
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quod quadam Minerz absque addito ufta-- 
]itz vim Magneticam recipiant. Nihill 
enim obftat ,, quin Phlogifton ad Metallei-- 
tatem neceffarium in Minera jam pratenss 
fit, neque tamen cum fixiore, Ferrum con-- 
ftituente , parte ita conjunctum , uti adl 
metallicam formam requiritur: ut ideo ne-- 
ceffum fit illud prius per validam ignis: 
aCtioném, quippe qua in omni Redu&io- 
ne repoícitur, intime uniri. 


e D -E 
O2 JI UP RAsO 
Ejasque  Mineris. 


$. 361. Cuprum Nativum , hoc eft, im 
forma metallica, longe crebrius ac magis: 
perfectum invenitur, quam Ferrum. Mal- 
leabilitate tamen id Cupro bene excocto) 
quodammodo adhuc cedit. d 

. $. 362. De Cupri Mineris in genere no-- 
tandum , quod nulla earum per certann 
quandam figuram fefe diftinguat, fed irre 
gulares penitus fint omnes. |. At vero pul-- 
cherrimi cujuscunque generis colores, fo-- 
los fi exceperis diaphanos & rubrum, Cu-- 
pri praífentiam plerumque indicant , ubii 


in Minera obíervantur. Dein vix ulla ha-- 


bes- 
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,betur Cupri Minera, quin Ferrum eidem fefe 
.jmmiscuerit largius, quam in aliorum Me- 
tallorum Mineris folet. In quibusdam ta- 
men longe minor ejusdem ei. copia, quem 
inaliis. 1ftas autem , quibus parcius adjun- 
&um eft Ferrum, facilius per fe fluentibus 
-adnumeramus. Tales funt. | | 
$. 363. Minera Cupri Fitrea. (Germ: 
Kupfer Gíaff- Eriz.). Colorem hac habet 
obicurum, violaceo coeruleum, fimilem illi, 
quo Chalybs pofitus ad ferri candentis at- 
tactum inficitur. Maculz infuper & venz 
gryfea folent iftum colorem hinc inde in- 
terrumpere. Pondus ei magnum cft, du- 
rities mediocris. Cupri a 5o. ad 80. ib: in 
1e continet ejus Centenarius. 
$. 364. Minera dein Cupri Lazurea, colo« 
re pulcherrime coeruleo przdita, mollis, 
non valde gravis, fracta, vitri coerulei in- 
flar, fplendens , a Ferro, Arfenico, &c 
Sulphure , inter omnes Cupri Mineras, 
maxime immunis, pofterioris tamen pa- 
rum fub uftulatione exhalat: hinc multum 
ex ea, optimum, facillimoque negotio ex- 
co&tile Cuprum obtinetur. ; 
^$.36;. Minera Cupri F'iridis, cryftallo- 
rum Viridis Aeris inftar, nitidiffimé fxpe 
ftriata , germinationis quafi fpeciem pra fe 
fert. Czteroquin idem de hac , quod de 
priore ($. prac.), valet. — 
| $. 366. 
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$. 366. Concrementa leviora, pulveru- 
lenta, Carulea, Ceruleum Montanum , Germ. 
Bevgblau, Viridia quoque iride Montanum, 
minus appofite Chryfocolla dicta, Germ. 
Berggrun, ambo etiam Ocbre Cupri nomine 
donata, fi puriora funt , quod Color & Pon- 
dus docct, multum & bonum Cuprum fun- 
dunt. Leviora vero Terris non metallicis 
mixta fünt ; flavescentia Ochram Ferri cen- 
tinent: hinc difficilius fluunt ,' minusque 
copiofum , nec adeo bonum, Cuprum exhi- 
bent. Hoc Ceeruleum & Viride Montanum 
per aquas huc illuc devehitur, glebisque;. 
pigmenti inftar, exterius applicatur. 

-$. 367. Minera Cupri alba , Germ. /Zeis 
Eriz,in unica modo Mifniz fodina hacte-. 
nus reperta, Gryfea ,' Germ. Fabl- Ertz 5, 
Cincreo, fufca ,, Germ. Fabl Kupfer - Ertz,, 
a Cl. Henckelio defcripzz in Pyritol. pag.. 
i95.197., fünt folida , ponderoíz, per: 
Aríenicum dealbatz. Prior fpecies a Py«; 
rite Albo (5. 323.) fe diftinguit per colo- 
rem leviter flaveícentem ; reliqua autemi 
per colorem longe obfcuriorem 5 omnes: 
fimul pondere majore &.laviori fractura: 
difcernuntur: id quod exa&tius fe manife-- 
itat, fi (pecimina nativa diícernendorumi 
inter fe comparantur. | | | 

$. 368. Habetur & Minera Cupri, a qui-- 
busdam 7ifres dicta, & forte non mul- 
| tum 
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tum ab ante defcripta ($. 363.) differens, 
nifi quantitate Ferri, quod contiuet : unde 
colore eft magis fufco, & durior, quam 
ila ($..363.), prioribus difficilius fluxilis, 
cxteroquin tamen Cupro abundans. Huc 
etiam pertinet ifta, quae Hepatici fere co- 
loris eit,.a fimili Ferri minera difficilius 
folo afpeé&tu difcernenda, | 
$.360. Pyrites Capri mere fulphureus, au- 
rea flavedine , cui levisviror interlucet,tam 
extrinfecus , quam intrinfecus , tinctus, gra- 
nulatam quafi intus fuperficiem, fi diffrin- 
gitur, exhibens, facile in pulverem conte- 
rendus, & Sulphuris & Cupri quantitate 
admodum diverfa, hinc & fpecifico pon-. 
dere multum variante, pollet. Si vero ipfi, - 
Cupri ditiffimo, (imul & Arfenici quidpiam 
admixtum eft; color ejus aureus in flaves- 
centem diluitur, & fractura lavior, aqua-^ 
bilior, nitidior , evadit. Vocatur tunc 
Germanice Kapfer- Glantz. ls Íxpe ex- 
urinfecus, quin & intra fiffuras, nitidiffi- 
mis coloribus, viridi, cxruleo, fplendet, 
qui tamen, fi frangendo recens detegitur 
uperficies, in fübftantiam intimam haud 
»enetrare obfervantur. Quando vero mul- 
tum fefe immifcuit Arfenici , paillefcunt 
Cupri Pyritz, haud aliter ac Pyrites Ferri 
ülphureus ($. 216.)5 imo adhuc ma- 
7i$, quam hic, albefcunt: prout nempe 
| Qz Ars 
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Arfenici copia magis redundat. Attamem 
vel tum quoque a Ferri Pyritis eo fefe di-- 
ftinguunt, quod majori gaudeant ponde- 
re, neque tam facile, imo plane non , adi 
Chalybem fundant ícintillas: id, quod 
Ferri Pyrites omnis ($. 316. 322.) , quim 
omnis etiam Ferri folidior Minera praettat. 
$. 370. Cur ante expofitze ($.363. ad 369.) 
Minerz Cupri Refracrgz , vcl plane 
non Fluxiles, reddantur, cognolcitur ex 
($. 336). 
$. 371. Pertinet huc fpeciatim quoque, 
tanquam improprius, Pyrites Ferri luteus, 
fulphureus, ($. 316.). Is enim faz pe haud: 
fpernendam Cupri quantitatem in fe recon- 
dere folet ; fed ob longe majorem Ferri 
quantitatem Cupro improprius, fimulque 
admodum refractarius, habetur. Cognoíci.: 
tur interim eum Cupriferum effe. ( 179.) 
Ex figura non globofía: globofos enim & 
fornicatos Pvritas Cupri prorfus exper. 
tes efle , obfervatis Henkelianis conftat; 
(24o.) Ex 1infolita ejus flauedine, per to« 
tam fubftantiam di(pería. d 
Coroi], Ex jam dictis ($. 360. 371.) facile 
deduci poffunt regulas, quarum ope Cupr: 
prafentiam in Pyrite affirmative dijudicare 
licet. Sed fponte fimul patet, ex talium 
regularum inverfione ad. Cupri abfentiam 
ncutiquam certó concludi pofle. Eft Re: 
gui 
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.. gula E. Gr. Aureus viride(zens color in Pyrite 
.' apparens defignat Cupri multum buic ineffe : id, 
. quod Experientia confirmat. Sed minimé 
invertere licet iftam Regulam hoc modo: 
|f dn Pyrite multum latet Cupri, aureo is viri- 
. defcente confpicuus eft. colore ; fiquidem Arfe- 
nicum Pyriten, Cupro ctiam ditiffimum, 
. prorfus pallefcere facit ($.369.). Idem va- 
. let de ceteris ejusmodi Regulis. 
E. $27. Minera, quz Arfenico fub titu- 
lo Kuapfer- Nickel ad fcripta eft ($. 328.), 
. huc etiam, fed tanquam impropria, locari 
poteft. Continet ea quidem Cupri baud 
. adeo parum in fe; fed ob Cobaltum im- 
plicatum intractabilis fere reddita Ífperni- 
tur. Notandum interim, haud effe Arfc- 
. hicum ex fe, quod" Mineras reddit refra- 
€tarias , fed Terram , Propriis Arfenici 
. Mineralibus, praefertim Cobalto ($. 24f.5 
femper adjun&am , quz liquefa&ioni adeo 
 refiilit, & mediante Aríenico, in ea fixa- 
tos, Metallis, imprimis Cupro & Ferro, 
tam tenaciter adhaeret, | 


POECU M BO, 
Ejasque Minera, 


$. 372. Plumbum nativum, purum , mal- 
D O 3 lea- 
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leabile , naturaliter exiflere , inter. cze-- 
tera Mcetalla, rariffimis obfervatur ex- 
emplis. ; 
$. 373. Galena Szffalata ,, Germ. Bloyi 
Giautz , dives Plumbi Minera, '"Teflulis; 
Cubicis zquilateris , vel oblongis Parallcie- 
pipedeis , eft coacervata. Teflulae autemi 
hz ex tenuiffimisveluti funt compofitz la-: 
mellis, politiffimis, vividé fplendentibus,, 
ex nigro cxruleis. Caterum ponderofai 
valde eft hzc Minera, mollis, fragiliffimas, 
inter plurimas alias. Mineras ad ignem flu- 
. xXiliffima, longe tamen majore igne ad futi 
liquationem egens, quam Plumbum ip- 
fum: cujus equidem caufa eft copiofum 1m 
Galena latens Sulphur,utpore unam circi- 
ter quartam ejus partem conítituens. Eli- 
quatione bene inftituta ex folida & puraz 
Galenz Centenario 6g ad 70 Plumbi li- 
bra acquiruntur. 5 M 
$. 374. 8i Galena ($.praec.) ex Teffulis 
tenuibus, oblongis, conítat, tum ffackm 
fubtiles ftrias exhibet, & vocatur Germ. 
Klar Spie[Zger Bley Glanutz. | 
Scholion. imum, /Zec fioura teffiata ($3731 
374.) couftanter in Galena objevotur y, meque unquam 
alia vifa efl , nifi que externa vi aut refiflentia extrins 
fecus :pfi conciliata fuit: imtrimfecus. emim vel tum 
quoque femper efl eadem, Sed pro varia te(fülarum 
regulari , vel arregulari, ad fe invicem applicatione : 
mapuitudiue , C^ inde pendente fplendore , fuperficiequ: 
; 944 il 
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uunc levi, nunc afpera granulata , variis nominibus 
Galene diflinguuntur. — Denique Q ratione coloris ali- 
qualis obferoatur differentia: alia enim dilutiore, ma- 
gu Jplendente , gauzet colore, alia obfcuriis mipgricante.. 
Scholion. 2dum, Lazar. Erckerus pag. 161. 
Minerz Plumbi rubrz facit mentionem , eamque de- 
| feribit , quod fit Avgille inflar vubre, pozderofe. | Sed 
Rubram iflam , quam mibi sidere licuit Plumbi Mine- 
ram , falfo pro Csmnabaris Minera. babitam ,| mbil 
aliud effe deprebendi , quam Galesam binc inde mnajori- 
bis , nudo oculo detegendis , praevea. autem e infizitis 
minoribus ,per Microfcopium faltem vifibilibus , Teffulis, 
(m Margacea Terra, vubra , latentibus, confpicuam: ut 
ideo Jingulavem ea fpeciem non conftittat, 15 ipfe ibidem 
de alia quoque Pluzibi Minera , Saxum albus , Jabu- 
Jofum, «emaulagte,loqustur, Dantur quidem $axa fabulo- 
Ja, Plumbo anterdum ditiffimas fed que tamen probe 
| examinata baud continent Mineram ab, ea, quam ( S. 
praeced. ) deferzpfimus, difcrepantem. | Sax. fcilicet 
qued. plerumque mollius efl , nec adeo Saxi nomme dig 
num, veram gerit Galenam , qua extrinfecus irregula- - 
Tit» globofa in fpeciem , moleculis droetfiffime mapnitz- 
| dinis parum [plendentibus , per Saxi fubflantiam eff dif- 
feminata : unde diffraflo Saxo. perfeBla 'Galene. Species 
(9. 373.) comparer. - Effodiumur e[usiiodi copiofrs- 

Jimé ad Bveybach. — ine ; 
$. 375. Lapides, qui dilutiore colore 
folent effe tinti , prx primis Silices , eisque 
affines ($. 29. 4.), fi cinereo, vel nigro, 
colore infe&ti , aur talibus faltem maculis, 
 venisque , interflincti cernuntur;  indi- 
cant vel Ferri vel Plumbi quid fibi ineffe, 
Vocantur tum in priore caíü Germ. Eij-. 
Jen- Scioeifig y; in pofteriori. BIz- $cbweif- 
| O4 fig- 
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fia. Speciatim tamen vocabulo BJey- Scbxweifj 
intelligitur Minera Plumbi Sulphureo- Ar-- 
fenicalis, hinc rapax, colore flavo , ma-- 
culis cinereis, vel nigricantibus, inter- 
ftin&do , infe&a, ad ta&um pinguius- 
cula. 
$. 376. Minera Plumbi viridis, variffima,, 
colore ex flavo viridi, diverfimodé tem- 
perato , fubpellucido, infignis, figuram 
variam , plerumque tamen nitriformeumm 
Spathi fpeciem , fed minus regularem ,, 
pra íe ferens, ponderofa, non dura &c 
fimul valde rapax eft. Ejus tamen Cente-- 
narius 70. ad 8o. Plumbi libras fundit. 
Huic fimiles 4Jba & Cinerea | habentur,, 
qua aqué, ac prior, rarius occurrunt. 
$. 377. Hactenus ($. 373. ad 376.) recenfi-- 
tz Minerz Plumbi per Minerz Ferri , aut: 
Pyritz Ferri fulphurei ($.316.) , mixtio-- 
nem neutiquam , uti aliz Minerz ($. 336.),, 
redduntur refraCariz : nam nifi Plumbi! 
Mineris naturaliter Ferrifera fit affociata,, 
plerique, ad excoctionem illarum facilius,, 
majoreque cum lucro, perficiendam, ad-. 
. ditamentum Ferri vel hujus Soria: fluxilio-: 
ris, adhuc reducibilis, in fubfidium voca-. 
re folent : qua de re fub Operationibus: 
fufius erit agendum.  Pyrites tamen albus,, 
Arfenicalis, ($. 323.), f1 dignus judicetur: 
in Mincrarum Ferri claffem reponi, hoc in: 
: cafu 


dr 
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cafa excipi debet , partim. ob rapacita- 
tem , partim ob copiofi Capitis Mortui 
Terreftris, quod Arfenico difllato inde re- 
manet, refractariam indolem ($. 325.). 
D E | 
S LOA NON CO 
Ejusque Minera. 


$. 378.  Stannum naturaliter in forma 


vere Metallica extitiffe, vix certo , aut 


faltem rariffime obfervatum eft. Memo- 


rat tamen Matthefius id aliquando vifum. 


— - 


$. 379. Minera S$tauni omnium ditiffima 
colore eft nigro vel fufeo , figura po- 
lyhedra, fed penitus irregulari ,' fuperfi- 
cie nitida. Pondere ea ípecifico omnes 
fere fuperat reliquorum Mctallorum mine- 
ras: quod eo quidem magis mirum vide- 
tur, quia Stannum: omnium Mctallorum 


eft leviffimum. Sed, cum fub uftalatione 


ex ifthac Stanni Minera merum fere Ar- 
- fenicum exhalet, & refiduum ab ea uftu- 


lata, fi confideres, quantum Stanni fub 
omni reductione pereat, meré Metallicum 
fit confendum ; facile infignis iftius gravi- 
tatis caufa intelligitur. Mediocri czterum 


- duritie przdita eft, & refpe&u Stanni ip- 


O 5; fius 
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fius admodum refractaria : vividum eninm 
ignem fuftinet nec liquefcens, neque len- 
teícens, & fi fübitaneo calori exponitur, 
nec valide diffilit, nec crepitat , nifi quando: 
in majoribus glebis, quibus vel alia Mi-- 
ncrz , vel Lapides imprimis Quartzofi , in-- 
terpofiti funt, experimentum inítituitur; 
Vocatur hzc Minera Germ. Zinn - Grau-- 
pen. 
$. 380. Minera Stanmi maxim vulgaris, 
Germ, Zuitter, colore eft fufco, rubigi-- 
nofo, flavefcente: ut hinc a Ferri Minera, 
folo adípe&tu , haud adeo facile femper: 
dicerni queat ; preprimis cum & ipfa fi-- 
mul Ferrifera fit. Figura ejus irregulariss 
eít, cum priore ($.pracc.) in omnibus; 
conveniens: unde & huic gemina effe vi-. 
detur, & gradu puritatis folummodo al» 
ea differre. ' 
$. 391. Ob expofitum. ($. 379.) Mine-- 
rz Stanni in igne habitum, extemporanco: 
experimento fequentem in modum infítitu-: 
to indagari poteft, an, & quantum circi- 
ter, Minerz hujus in gleba quadam obla.. 
ta lateat, "T'unditur nempe gleba in pol-. 
linem haud fubtilem, tumque. a fordibus: 
levioribus, terreftribus , aquà abluitur.. 
Datüllo dein bene candefacto,  plano,, 
nec nimis lato, nec alta margine inftru&o,, 
Mincrá comminuta, abluta, prius rcfic-. 
Cà-: 
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. cata, ita. infpergitur, ut nullibi in acer- 
vuin congefta, led late difperfa fit: quod 
eam ob caufam fiat neceffe eft , ut fatis 
fubito omnes infíperfz molecule candef- 
cant, neque fubtus forte & inter pofiti 

. lapilli, dum diffiliunt, multum de ipfa Mi- 
nera fecum abripiant. Diffipabuntur fic, 

.,cum. leni crepitatione, lapili, & minus 
clutriata aliorum Metallorum Minerz, 
interfitzs, graviores; utpote quarum vix 
ulla fubitaneum zeftum fert: fuperftes erit 
Stanni Minera in rubellum mutata co- 
lorem, & Aríenicali flore,. gryfeo , ob- 
ducta. i | 

$. 382. Inter Lapides pretiofos nume-- 
ratur Gragatus, figura haud contanti, ple- 
rumque tamen. dodecaédra , fatis regula- 
ri, obvius, femipellucidus, a colore, 
quem babet, florum, alias Balauftiorum, 
five Arboris Granati, nomen ducens. Eft 
is quoque Stanni quandoque ferax; ut ideo 
hujus Metalli Mineris anpuümerari merea- 
tur. Attamen haud omnis Granatus huc 
 rcferendus eít: fub hoc enim nomine ven- 
ditantur quoque Lapides eodem quidem 
colore tincti, at magis pellucidi, vitrefcen- 
tes, qui veram potius Silicis ($. 29.4.) na- 
turam habent. 
$. 383. Stanni Minerz ($. 379. 380.), 
a Lapidibus T'errisque intermiítis refracta- 
ria 
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ric reddit , ob magnam fuam gravita- 
tem , & conftantiam in mediocri igne,, 
Ablutione & Uftulatione inter czteras: 
Mineras optime quidem emendari fe. pa- 
tuntur. Ar vero a Ferri Minera ,. prae- 
fertim ab illa rapaci ($. 353.) , quz: 
multoties Stanni Minera implicata ett,, 
haud prorfus liberari poffunt. Unde Stan-- 
num inde eliquatum minus fincerum eít: 
illo, quod ex puriore Minera producitur :: 
Ferrum enim cum Stanno in regulum abit: 
($. 59.), duriorem, minus tractabi]em,, 
nula ratione cum emolumento dispa- 
randum. Cupri Minera, Ochrz vel Py- 
ritx fpecie, quoque Stanni Mineris ad-. 
juncta occurrit, fragillimumque | reddit: 
5tannum, fi copia paulo majore cum hoc: 
colliquefcit : fed ea per Uitulationem & 


Ablutionem facilius inde, quam Ferri Mi- 


nera, auffertur. 


Coroll, Ex iam di&is ($. prac.) przvi- 


deri poteít, cujus nota Stannum ex Mi- 
nera proditurum fit; & cur Anglicanum 


omnium optimum fit. Hujus nempe Mi- 


nera omnium minime Ferro deprchendi- 
tur inquinata., E 


D E 
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| D E 
ARGENTO 


Ejusque | Mineris. 

1 j 
0$ 384. Mrgentum du&ile, purum , nec 
- Sulphure neque Arfenico inquinatum, va- 
. rio modo figuratis moleculis, precipue 
flamentorum & íquammularum fpecie, 
in variis Lapidibus, "Terris, atque in plu- 
rimo Sabulo , fuperficiei telluris quoque 
. expofito, naturaliter & longe quidem cre- 
 brius, quam priora Metalla, occurrit. —. 
$. 38y.. Minera. Argenti P'itrea , irregula- 
ris & inconítantis penitus figurz, ponde- 
rofa admodum, fub malleo complanabilis, 
ícifhlis, haud multo majore firmitate, 
.quam Plumbum, refiftens, hujusqueetiam 
colorem íatis exacté referens , liquefcit 
mox, ae leviter incipit rubefcere. Mero 
ea Sulphure & Argento puro conítat: id 
quod & Regeneratio ejus ($. 140.) & Ana- 
lyfis Chemica docent. Argenti ultra tres 

quartas partes continet. 

$. 386. Minera | Hfrgenti. Coruea , femipel- 
lucida, prout majoribus vel minoribus 
 conítat glebis, íaturatiore vel dilutiore 
flavo, aut fufco, colore, NeeeHonI. in- 
: ar, 


A 
) 
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ftar, confpicua, figuram extrinfecus prae: 
fe fert irregularem ; fed fi intrinfecus rite: 
adípicitur, ex tenuiffimis lamellis compo. 
fita effe videtur. Valde quidem ponderofa. 


non eft, nec dura, át facile triturabilis; 
fubito calori admota, crepitans, late dif- 
filit, ficuti plerzque Minerz, exhalatque 
tum fülphureum odorem , nonnunquam & 
leviter ardens, ac tandem Arfenici quid- 
piam, fed admodum parum, quoque eru- 
Cat. Videtur hinc a priore (5$. prae. 
faltem ratione quantitatis Sulphuris differre, 
Argenti enim vix duas tertias in fe con- 
tinet. : s 

$. 397. Minera rgenti Rubra , colore 
rubro coccineo, alias dilutiore, alias in- 
tenfiore, fulgens; in priore cafu Rubini 
Arfenicalis inftar pellucida; in pofteriore 


autem opacior; figurz eft variz , Amulto-.- 
ties tamen prismaticz cryftallinze; priore ^ 


Minera Cornea. ($. prac.) ponderofior; 
candele aut leniori calori admota diffi- 
lit, ejusque pars tunc refidua cito, ante- 
quam rubefcat , liquefcit, tumque foetorem 
Arfenicalem, cum fumo denío, vifibili, 
Ípargits Sulphuris aliquid in fe habet: 
quod valida docet deflagratio , & Acidi 
iNitrofi exíürgens odor, fi Nitro ea lique- 
fatto, candefactoque , fuper infpergiturg 
quippe quz phenomena nec Arfenico, 

nec 


THEORETICA. z3 


mec Argento, debentur: wt ideo color 
etiam coccineus hujuífce Minerz inde pen- 
dere videatur ($. "in Ex Capite Mortuo 
"hujus Minerz, poft fublimationem in va- 
fis claufis,. refiduo , nonnunquam per 
Magnetem ($. 359.) aliquid Ferri extrahi 
poteft ; quanquam vel fele&iffima etiam 
Minerz trufta ad hoc experimentu imaahi- 
beantur. Argenti cxterum eandem coe 
piam in íe habet, ac Minera Corncea 
( $. praeced. ) 
| .$.388. Minera. Argenti Vis coloris 
dilute gryfei , figurae irregularis , | fatis 
.ponderoía, fragilis admodum, Capri f fimul 
ferax eft; quin etiam plerumque pius Cu- 
pri in fe continet, quam Argenti: unde 
ratione quantitatis Árgenti tantummodo a 
Minera Cupri alba ($.367.) ditlert. Gra- 
vior czterum eft prioribus duabus ($. 556, 
287.), minus tamen Argenti ex fe fun- 
dens, quam iítze.. Minera Plumbi, praz- 
- fertim granulata ($5373.), dilutioris colo- - 
(ris, pro ea venditur. Vide C7. Henctelii 
- IPyritol. pag. 170. 10f. 
|. $. 38g,  Prieter. hafce quatuor (5. 38r 
ad 388. ) Argenti Mineras proprias, ha?te- 
nus non innotuere plures: tamctíi enim 
plurimz alix a quibusdam. recenfeantur s 
attamen, re rite examinata , vcl Argento 
Improgrie funt , vel cx jam recenfitis y 
; | Ar- 
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Argento propriis, Mineris, nunc omni-- 
bus, nunc harum aliquibus, varia propor- 
tione inter fe mixtis,  compofitze depre- 
henduntur. Et hzc quidem commixtio 
nonnunquam adeo fübtilis eft, ut vix ocu- 
lo armato detegi poffit. Equidem intem 
Mineras jam expofittas Ferri , Cupri , Plum- 
bi, Stanni ($.342.2d.382.), aliquando re-- 
periuntur tales, quae haud parum Argenti 
fundunt: at ha, quum plus de aliis Me-- 
tallis contineant 5 hinc vcl Improprizx Ar-- 
gento vocari debent, íi id fubítantiz fuze: 
intermixtum gerunt ($. 311.) ; vel & Ac- 
cidentales, fi tantum extrinfecus ipfis ali-- 

quid Argenti adhzrefcit (S. 211.). 

$.390. Improprie Argenti Minuere poffunt: 
vocari Minera Cupri Alba & Gryfea ($.. 
367.); utpote femper Argénto imprzegna-. 
te. Reliqua vero Cupri Minerz, tametfi 
plerumque Argentiferz fint; ita, ut non-: 
nunquam infignis Argenti copia ex iis ob-: 
tineatur ; huc tamen conflanter reponi noni 
poffunt , nifi in fpecialiori cafu per expe-- 
rimenta prius detectum fuerit, eas Argen-.| 
tiferas effe: hactenus enim. nondum cer.. 
tiores, & quidem extrinfecus notabiles ,, 
innotuere cbaracteres, fcundum quos tu-. 
to argui poffit, quenam Argentum in fe: 
contineant, vel non. Si qui autem cjus- 

modi characteres funt inventi, valeré hi 
tans: 


x 


: 
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tantummodo folent refpe&u illius fodinz, 


d 
iw 


qui Mineras iftas, determinatas, fundit: 


. ut ideo incauti crebro decipiantur, qui 


talia figna externa univerfaliter applicant. 
$. 391. Haud aliter cum Plumbi Mines 


ris fele habet : inter has enim fubtilius 


flriaiz , granulatz (5$. 374.),  fugaci 
fplendore nirentes ,' ad | Argentiferarum 
Claffem referuntur: imo, cum tantum 
fxpe in iis Argenti contineatur, ut id 
pretio Plumbi inhazrentis plus valeat ; a 
quibusdam ron inepté pro veris Argenti 


 Mineris habentur. Sed & hzc regula 


multoties patitur exceptiones; dum econ- 


.tra Galena, magnis teffulis infignis, quae 


í 


. vulgo minus Argentifera cenfetur, priori. 


bus refpcétu Argenti aequivalet,. 

$.3oz. Heic denique fuperaddere ju- 
vat cautelam, ut ne quis'flatim ceníeat, 
Argentum in Minera Cupri, Plumbi, 
Ferri &c. univerfaliter contineri 4. fi. ex 
gleba, in qua ejusmodi Minera przedomi- 


natur, vel ex Metallo inde eliquato, Ar» 


sgentum feparari poteíl: imo vero, ante- 


quam experimentum inftituatur, & res de- 
terminetur; bene prius circumfpicicndum 
eft, ut eligatur Minera exteriüs & inte: 
riüs a faxis interfperfis, Mineras Argenti 
/($.384.a4 388.) forteoccultantibus, libera, 
puriffima , ad adípe&tum homogenea. Nifi 

| P enim 


E 
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enim talem fumas, non poteris ex elicito 
inde Argento fecuré concludere, «cam 
fuiffe Argentiferam 4. fiquidem pauciffimae: 
dantur Minerz , qua non aliquando cum. 
Argenti Mineris contiguae funt. Quod fi 
áutem per minutas moleculastalis concretio: 
fatta ett ; primo intuitu haud facile difcernt 
poteft, an ea accidentalis tantum, an vero: 
propria, fit Minerz. Videtur hinc àntel-: 
ligi poffe ratio, cur Reguli, ex Minera: 
fruflis impurioribus, diverfis vicibus feor-: 
fim pracipitati , pro ratione quantitatis; 
metalii, non eandem, fi explorantur, Ar» 
genti copiam ex fe quandoque fundant 5, 
tametíi nulli errores in operatione come: 
mittantur : id quod nunquam contingit, 
fi Minera antea bene.contunditur & miíce- 
tur, vel eadem faltem puriffima adhibetur.. 
$. 203. Minerz Argenti propriz, pura: 
(8. 384 ad 388), vel Cupri vel Plumbi Mine- 
ris pur;oribus quibuscunque infitze, vel in- 
terpofitze , per fe funt fluxiles. Refracariae 
autem , & non fluxiles, quanam finr, ex: 
antc jam di&is intelligitur ($. 334)» quip-- 
pe quae de omnibus valent Miperis. Sedi 
heic loci Stanni Minera fingularem mere- 
tur confiderationem: hzc enim ad ignem 
quidem nec fola , nec aliis metallis. ad. 
junéta, indolem habet refractariam: quim 
Stannum etiam Argento, precipue TAA 
lum- 


THEOTETICA 9*1 
-. Plumbo, commodiffimé fe mifceri patitur 
« ($. 41. & £7): interim tamen ftatim, ac 
ignis in tantum augetur, ut Plumbum ru- 
- befcat, Stannum in calcis forma fefe ab 
illo feparat ($. 41.)5 quz calx a Plumbo . 
-' plane non, difficillimé etiam a Vitro hujus, 
- folubilis eft, infignemque Argenu quanti- 
| tatem, fi hoc Stanno antea admixtum 
» fuerit , abripit. ^ Atqui Argentum per 
- Plumbum, accedente valido igne, ab om- 
— ni heterogeneo, Aurum fi exceperis, ab- 
. luitur. —. Unde patet, quod, & quanam 
^ ratione, Argentum, vel ejus Minera, re- 
- fra&taria fit cenfenda, fi Stannum vel ejus 
— Minera illi fefe immifcuerit. 
DE 


ACCU. Uu 9 


Ejusque. Mineris. 


— 6.394. 4ursmm , chara&eribus fuis ($. 
.$6.) inügne , a Sulphure & Arfenico li- 
berum, prz omnibus aliis Merallis, JVa- 
, divum reperitur frequentiffime,. nulla inte- 
rim certa figura diftin&tum, fed irregula- 
ribus tantum moleculis conftans. | Przci. 
puas ejus matrices faltem heic recenfere 


^ haud inutile erit. | 
Pa $. 395* 
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$.39f. Eft Silex, vel Quartzum album 
($.29. IN?.4'?), in quo , foliditffimis & maxi-. 
mis moleculis, Aurum reconditum efle folet.. 
In eodem Lapide flavo, & corruleo, quem 
quidam Corneum vocant, pariter, fed ra-. 
rius, minoreque quantitate , idem latet. 
ETC 396. Lapis Fifflis, coeruleus, quem. 
ob colorem Lazuresm adpellant, a fubti-: 
lifimis Auri fquammulis, eleganter flam- 
meus crebro apparet, quamvis tanien mie 
nus in hoc folidum fit Aurum, quam ini 
Biens ($. prac.) : 

397. Vix datur in rerum natura Sa-- 
PS quin Aurum in fe contineat; ficutii 
& plurimz Zerre limofz, pingues, idem 
ferunt ; fed rarius adeo fertiles funt, utt 
operc pretium folvat illud per Elutriatio- 
nem & Amalgamationem inde extrabere., 
Solet tamen 1ttud Sabulum, pri ceteris, 
Auro effe ditius, quod in AIveis torren- 
tium & fluviorum, vel prope hos, proe- 
primis ubi varios in anfractus fefe contor-- 
gens canalis aquam reflectit, reperitur. 

198. JJurum hoc Nativum ($. 394. ]) 
UIUM habetur abfolute purum ; fedi 
femper Argento mixtum eft: quanquam 
tamen id , quod in Sabulo & Terris reperi-- 
tur ($. przcc.), magis feré Argenteum fit, 
quam illud, quod folidze Matrici incuncac 
tum hzret '(. 395. 396). 


$. 399). 


E. - 


"THEORETICA. zz 


$. 399. Quantum mihi cognitum eft, 


hactenus nunquam inventa fuit. Misera, in 


qua Aurum maximam conftituerit metalli- 
cam partem: unde nullam. Auri Mineram 
propriam récenfere valeo ($. 311.): quod 
ipfum etiam teftantur Autores in cognl- 
tione & exploratione Min :ralium peritiffi- 
mi (*). Variz quidem (ub hoc titulo vens 


duntur Minerz ; fed, quz rigido examini 


fubmiffze tales non deprehenduntur: illis 


enim in locis, ubi ex Sabulo T'errisque clu- 


"triatur Aurum ($. 397.), obviz non nun- 


quam funt Minerze Sianni in. granulis, 
ficuti & Granati ($. 379. ad 382.): neque 
tum harumce comes, rapax illaFerri Minera, 
Germ. /Zlffram. di&a ($.353.), abefle 
folet. Ita quidem factum, ut colore cjus- 
modi Minerarum in rubrum vcl flavefcen- 
tem vergente, Aurique in iis prafentiam 
mentiente, multi decepti eas pro Auri Mi- 
neris habuerint: interim neminem unquam 
ex iis ditefcere, neque Aürum inde eli- 
cuiffe vidi. Idem de Marcafitis, fic dictis 
Aureis, cenfendum eít: nam nihil aliud 
funt, quam Pyritz fulphurei ($. 316 ). 
$. 400. Minere dun improprie , praetec 
: P 2 Ar- 


.^* Láz Erck. Aula fubrerranea p. $f. 


— Georg. Leonhard, v. Lóhney(T Nachricht vom 


ergwerk. p. 125. 


|]. E. Henckel Pyritologie. p. 167. 226. 667. 


X 
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Argenti Mineras, habentur nulla: in his 
enim folummodo Aurum, Sulphure & Ar- 
fenico penetratum , formam fuam metalli- 
cam depofuit. Quod fi vero in czteris Mi- 
neris deprehenditur Aurum, una cum hoc 
longe major conjun&a eft Argenti copia : ut 
ideo potius ad Argenti Mineras pertineant; 
ubi loci ctiam ante recenfitz funt. ! 
Coroll. Cum Aurum confítantiffimum 
fit & incorruptile in igne ($. 6. )5. facile 
fubtiliffimz ejus fquammulzx a Pyritofis: 
fimilis coloris ($. 316.) fefe diftinguunt: 
nam priores rctinent non modo in igne. 
fuut colorem, fed, fi inquinarz fuere, 
etiam pulchriores tunc evadunt ; poflerio- 
rum autem color penitus mutatur in inten-. 
fe rubicundum , nitida fuperficies in pul- 
verulentam, tumque vere Aurez, fi qua 
infunt , particule magis confpicuz red- . 
duntur, | | 


D E ^ 
MERCURIO 
Et ejus Minera, 

" 401. Mercurius nativus, currens, vi. 
vus, virgo appellatus, in lapide fiffili, 


gryfco & cinereo, molliori, ut plurimum 
la: 


C TNEB DIR B T DE A. 15A 
- lhtét; in quo fub forma guttularum vel 
— eculo nudo, vel armato , détegi poteft. 
— Circa Hydriam przcipue reperiundus is ett 
. uberius; ut quandoque confluentes ex ma- 
— trice guttulz vasculis hauriri poffint. 
-  $.40z. Minera Mercurii cognoícitur mo- 
- do unica, dicta Ciwmabaris, cujus puriora . 
fpecimina ,' apud Pharmacopeeos & Se- 
piafiarios, fub nomine Cinnabaris nativze, 
. proftant ubique. Colore ea pulcherrimo 
* coccineo fulget, & fracta ftrias parallelas 
. confpe&ui exhibet. . Infuper ponderofa 
yalde eft, mollis, compofita ex mero Sul- 
- phure & Mercurio; ita tamen, ut Mércu- 
. rii quantitas fextuplo & ultra ma]or,quam 
Sulphuris, effe foleat, atque ab illius a- 


X bundantia coloris etiam Cinnabarini pul. 


chritudo pendeat: prout Regeneratio, & 
Analyfis Chemica Cinnabaris docent. FPa- 
cile hinc quoque patet, cur ea, rationc 


'— aliarum Minerarum , adeo fit volatilis. 


. -$.403. Mercurius, ejusque Minera, Cin-. 
X mabaris ($. przxc.), inter Metalla omnia, 
rariffime reperitur ; ita, ut, computum 
- inftituente CJ. Hoffmanso (a) , quinquage- 
|. fies plus Auri quotannis ex Terris Fodinis- 
| que eruatur, quam Mercurii vel ejus Mi- 
| nere. Quod uti verifimum eft, ita haud 

| ki Pa "v Wu 
-. (a) Differt. Phyfico Chemica, de Mercurio 

& Medicam:ex Metcurio fzlectioribus Thef, H.- 
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tamen minus quoque certum effe videtur;, 
Mercurium & ejus Mineram longe fre-- 
 quentius, quam creditur, occurrere, fedi 
non cogholci. Probabile. id fiet confide-- 
rant!, qtiod Metallurgi Mineralia fibi in-- 
cognita folummodo examini in igne aper-- 
-to, valido, fubjiciant, Scorificationes,, 
Cupellationes , — Precipitationes fuforiass 
varias, cum iis inftituendo, fpernantque,, 
vel ignorent, operationes, quz fiunt im 
vafis claufis; tum quod de Mercurii prz- 
fentia vix unquam cogitent, nifi cum ipfe: 
vivus, in vifibiles guttulas collectus , vell 
Coccineus Minerz cjus, Cinnabaris ($.. 
prac.), color, oculis fefe objicit. Acce- 
dit, quod Cinnabaris, qua tamen, fi pu- 
ra cít, a ceteris Mineralibus quam clariffi-- 
mc Ííc diítinguit, color, pondus, figura,, 
ab aliis Mineralibus admixtis tantopere: 
immutentur; ut, nifi experimentum in-- 
ftituatur, folo externo adfpectu neutiquami 
detegi poffit. d 
.. Coroll. Multa equidem apud Chemicos: 
reperiunda funt experimenta, per qux ex: 
: Mineralibus elicitus fuiffe Mercurius fer». 
tur; fed omnia ifta nobis heic parum in-. 
ferviunt, Nam 1"*. Mineralia ifta noni. 
exacté funt defcripta; ut, fi occurrerent, , 
poífent dignofci: & fi forte nomen adpo- 
fitum fit, illud vel plurimis etiam aliis re- 
| | bus: 
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. bus commune eft, vel nemini, nifi ip 
. Authori, cognitum, quidnam fignificet, 
. 25e, Circumitantie neceffarie in experi- 

mentorum enarratione fzpe prorfus omiffae 
- fuere. | | | 


Er S: 


* 
xx 
i| 
VAT. 
VE 


DE 
!"REGULO ANTIMONII 
| Et Minera cjus. 


$..404. Regulum. ntimonii parum, rati- 
(Um, repertum fuifle, nulla mihi obferya- | 
. tione conflat; nec apud Auctores de eo 
cffoffo alicubi. mentionem factam fuiffe, 
memini, 2 — | | 
-$. 4of. Minera. dntimonii, colore Gale- 
. nz Plumbi ($. 373), ftriis tenuibus, lon-- 
X gis, & (cfe decuflantibus , & parallelis, 
rarius fquammis, fplendentibus, interdum 
. levi rubedine interlucente , femet diftin- 
— guens, ponderofa, refolvitur in Reguli- 
nam partem ($. 16.), & Sulphur vulgare, 
| ex quibus ambobus etiam , fub debita ex- 
cheirefi, regenerari facile poteft ($. 333.). 


-- Scholion, Deferiptio Minere | Reguli AIntiienii 
(S. prec.) valde quidem convenit cum. deferiptionibus , 
[quas exbibuimus, Minerarum quarumdam Ferri ($ 351. 
(352. 353), prefertim item t , (353. ). Et M 
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t4nta. etiam beic obtinet fimilitudo, ut quandoque intev 
J€ confundantur. — At. Antimonu tamen Minera eo fefes 
(fane diflnguit, quod miuta ejus particula ad lampa-- 
dis flammam applicata mox liquefcats | dum interim 
Ferri Minera , vapaces, vel plane non, aut faltem zom 
ifi Tubo Cementatorio ($. 258.) adbibito, ad fluoveim 
eunt deduci. — Dein fi femel babitum quis. oxnnium 
zflarum. ÁVinerarum externum , acctiraté coufideratum ,, 
Jibi impreffit , 1$, nefcio qnid, differente detegit. baudi 
equidem verbis facile defcribende , fed adeo tamen na-- 
tabilis, ut deinceps folo etiam adjpetlu eas a fe murum 
diflinpuere. queat. 


D E 
BIGSUM.U.SpH Oo 
Et ejus Minera. 


$.406. Bimutbus tam purum hzret a- 
liquando in Minera fua inclufum ; ut pro; 
eo indecliciendo, prater rudem comminus. 
tionem , nulla przparatione ulteriore o*: 


pus fit. J 


$. 407. Minera. Bismutbi omnis, docen- | 
te id Analyfi Chemica, per Arfenicum in. 


Minerz ftatum reda&ta eft: id enim per: 
fublimationem inde prodit, Eft & in hac 
Minera eadem illa Terra, vitra coeruleo 


tingens colore, de qua jam fub Cobalto 
mentionem fecimus ($.32j. 326.). Un- | 


de liquet, Mincram Bismuthi haud inepe 
Y tc 


| 


.te Cobaltum Bismutbi vocari pofle; fiqui- 
. dem in omni Bismuthi Minera eadem re- 
?periantur principia, qux in Cobalto, di- 
- verfa folummodo proportione. 


Schólion. Heic loci baud inopportunum erit con-. 


fectionem Zaffre c Smalti exbibere , quas Kancke- 
- lius zn Atte Vieraria primus clave defcripfit. — Videlicet, 
i Cobaltum pof? [ublimationem ,| Wismutbum pofl eliqua- 


| ionem , Caput Martuum relinquit , quod fpeciatim vo- 


catur. Germ. Wismuth- Graupen, fi de Wismutbi 
- Minera refiduum fuit. Id in fe Terram continet, que, 
eum vitri ingredientibus colliquefacla , colorem witro 
| earuleum conciliat. | Contunditur. nimirum i1flud , per 
| eribrum fubtile trajieituv, buicque dein terendo c» cri- 
|brando intime admifcetur pollen fübtilifymus , ex Avena 
| vel Silicibus albis paratus, & quidem dupla plerumque 
"vatioue prioris quautitate, — Si dein compofitus bic pul- 
- eis, qui Laffra eecatur, aqua irvoratur, tunc velut 
4n lapidem concrefcit mediocris duritiei : quum vero ;ft- 


- bec irroratio fezaper fiat, antequam Zafra vendaturs: 


- adeo eam nonuzllz pro nativo Minerali babuerunt. 

$i vero Zafra iflbec cum fufficiente e. ov. fubdupla 
"Cinerum clavellatovum copia, terenda , mifcetur, c0 
. dein inapno tone funditur s nafcitur iade vitrmm coloris 
fere mgri, quod tamen, fi liquefalum mox. propicitur 
|(4d" aquam, tum, teritur, Qe cribvatur, pulcherrimum 
exbibet pulverem. ceruleum , qui vocatur Smalrum. 


| mufcetur cum centuplo aut plure vitro,  contufo , cry- 


uuum caeruleum , Sappbirinum: | unde nonnulli vocabu- 


dux Liffra deduGum fuiffe volunt, 
D E 
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$i eadem ifla Laffra, aut inde confe&lum Smaltumy 


Jfallino , aut ciim ingredientibus quibuscunque , ex quie 
£us conflantur alba-vitras tunc color , qui in folo $mal- | 
Jo.liqueratto tam atey apparebat, diluitur in. pulcberri- 
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E;juique | Minera, 


.$. 408. Zinkum ,. Zink , Germ. Contra: 
fait, Spiauter , in tali forma, ficuti .$. 14.7 
defcriptum, IVatrvum reperiri, aut repere 
tum €íle, me latet : neque nota eft ulla 
Mine:a, ex qua hoc Semimetallum eodem 
modo, ficuti cxtera Mctalla & Semime- 
talla ex fuis Mineris, eliquari poffit. 

$ 409. Omne hinc, quod in Germania; 
praefertim Goflariz , paratür Zinquum,, 
non per Eliquationem , fed perSublimatio. 
mem acquiritur: neque ex Minera quadam 
fingulari, fed ex intricata adeo Minerarum 
congerie, ut inde plurima fimul alia Me-- 
tala & Minerslia feparare liceat. Maximee 
quidem Ferrum, Plumbum, Cuprum, im 
is abundant: quin propemodum omniai 
infuper Sulphurc & Arfenicofüntinvoluta, | 

$. 410. Interim haud peculiares eum im 
finem inftituantur Sublimationes, ut Zin-- 
cum eliciatur 5; fed, fecundario quafi la- 
bore , fub aliorum Metallorum, Plumbii 
imprimis, eliquatione id fimul colligitur. 
L$.411. Juvat heic modum enarrare, quo» 
Sublimatio Zinki ($. 409.) perficitur; 
guia accuratam cjus defcriptionem vix ul-- 

| los: 
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los apud Authores reperire licet. Minerz, 
Zincum datura, per diuturnam, aliquot 
vicibus repetitam , Uttulationem a Sul- 
phure, quin & eadem opera quodammodo 
ab Arífenico liberantur. Dein cum Car- 
bonibus flratificatz ($. 240.) . Furnis 
committuntur prismaticis , quadrangulis, 
quorum altitudo latitudinem. & longitu- 
dinem aliquoties fuperat. —'T'ria cujuslibet 
talis Furni latera totidem craíffi muri con- 
ftituunt ; quartum vero, quod eít anterius, 
occluditur luninis, de lapide fiffili, mag- 


num ignem (uíftinente, exícctis, vix ultra - 


fesqui pollicem craffis. 1nfima: harumce 
laminarum, interiüs, ad marginem infe- 
riorem applicata eft altera lamina, fimili 
de lapide fa&a, ita quidem pofita, ut a 
margine dicto oblique furfum, intror(um , 
affurgens, canalem conílituat prenum, 
verfus alterutrum Furni latus declinantem, 
atque in foraminulum in hoc Furni latere 
relétum definentem , hinc eó deducen- 
tem, quidquid in cavum ipfius delabitur; 
$i tum, fummo igne, excitato per Folles, 
ad pofteriorem , inferiorem ,. Furnorum 
paruetem applicatos , Minerz ($.409.) 
hquefcant ; tum fimul Zincum, toto fuo 
corpore volatile, anteriori mox defcripto, 
tenuior, íemper minüs fervido , Furni 
parieti interiüs guttatim fcfc applicat, & 

| : | màxis 


/ 


r] 
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maximé quidem ad lapidearum laminarum,, 
€ quibus ille conflat, commiffüras , utpo-- 
te fulcis rimisque inzquales, Si tum;, 
inter fufionem, parics ifte fubinde leviter: 
percutitur; defluens guttatim Zincum ca- 
dit in cavum canalem modo deícriptüm ,, 
hüjusque per declivitatem determinatur utt 
decurrat verfus foraminulum huic canalii 
continuatum, ficque elapfum inde in fup- 
pofito vasculo colligatur. Maxima ta- 
men fub hac Operatione Zinci copia com-- 
buritur & diffipatur: id, quod & Zinci ini 
longe minore igne facilis combuftibi-. 
litas a priori docer, & precipue flam-. 
mz ipfius ex Furnis eo tempore prorum-. 
pentis color cleganter viridis, fumusque 
albus, deníus, fimulexiens: ejusmodi enim 
flamma femper , prefertim circa finem ope- 
rationis, haud ingrato fpectaculo confpici- 
iur. Hinc ex ingenti Minerarum Copia, 
qua, intra octodccim horas in quemlibet 
Furnum per vices ingefla, eliquatur, non | 
computatis additamentis, fexaginta Cente-. 
narios excedens , vix tres, quatuor, ad 
fummum quinque librz Zinci obtinentur. : 
- Coroll. Patct ideoex di&is ($ 408.ad 411.), 
quam difiiculter de Minera Zinci certi 
quid ffatuatur; cum id ex tanta Minera- | 
rum & Mincralium confufione, tam fin- 
gulari modo, prodeat. | 
| $. 412. 
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/ 6. 412. Prater tamen haétenus memora- 
-tas, Goflarienífes, Zinci matrices, adhuc 
quzdam alix reperiuntur ,. qua Minere 
ejus poffunt vocari. Pertiner huc Lapis 
praefertim Ca/aminaris , Germ, Gaímey ,alias 
quoque Cadmia Nativa, ut difinguatur a 
Cadmia Fornacum, dicus ($. 80.). Eft 
bic figurz penitus irregularis; interdum 
fpongiofus, interdum folidiors coloris lu- 
tei, flavi, rubicundi, aliquando gryfei, 
vel & ex omnibus modo memoratis fimul 
permixti; cxterum nec pondere nec duri- 
tie infignis ; ruditer diffractus ,. ignique 
validior injedtus, mox tingit flainmam 
anítar ($. 14.) , fumumque album, deníum, 
copiofum, exhalat, qui tamen nec Sul- 
phur, nec Arfeaicum, redolet, fed odo- 
rs eil mitioris, fiogularis, fummopere 
faltem adftringentis, atque in flores leviffi- 
mos, primum coerulefcentes, dein. gry- 
Íícos albos, condenfatur. Caveatur modo, 
ne ejusmodi experimentum fiat cum ta- 
libus Lapidis Calaminaris fruftis, quze Py- 
rite flavo, fulphurco ($. 316.), vcl albo. 
Arfenicali, ($. 322.) , aut etiam Galena 
Plumbi ($. 373 ), ftipata funt: folent enim 
iftiusmodi quandoque Lapidi huic fociata 
efle. Prater volatilem. partem mox. de- 
Ícriptam , infuper in Lapide Calaminart 
plurimum Ferri adeft, tui & Terra pa 
! Me- 
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$. 413. Ex hoc quidem Lapide ($. prec.) 
nec fola ignis vi, nec additis vulgaribus: 
Fluxibus reducentibus , unquam producii 
Zincum poteít. Attamen florum illius 
($. przc.) cum floribus.Zinci convenien- 
tia; mutatio rubri Cupri coloris in fla-- 
vum aureum, qux ut a Lapide Calaminari,, 
fic & a Zinco perficitur ($. 88.); denique: 
productio ipíius Zinci ex Lapide Calami-- 
nari variis encheirefibus obtinenda, illum: 
inter Zinci Mincras reponere jubent: quai 
de. re plura fub Operationibus. 

$. 414. De AMimeris Zindi Propriis ,. ex: 
quibus id, ficuti alia Metalla ex fuis Mi-- 
neris, eliquari poffit , varia a quibusdam, 
Autoribus traduntur. 'Tlametfi autem ho-. 
rum fidem fubleftam facere: nolim; atta-: 
mén varic urgent rationes , quo minus; 
credam , quod ifte Minerz , quibus illi. 
nomen Zinci adícripfere, re vera tales fue-. 
rnt. Nam 1i"» 4A plurimis Autoribus: 
Zinquum cum Bismutho confunditur: ut 
ideo bina hzc nomina pro fynonymis ba-- 
beant; cum tamen maximum detur intet - 
ambo iíta corpora difcrimen: uti ex Cha- 
ra&teribus utriusque , facilius in fenfus: 
incurrentibus , ($. 14. 1f.) exhibitis, 
clare pater; ne memorem differentias in-- 
figniores, quz per experimenta T 

eic. 
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fefe in iis manifcftant. | Pro exemplo uni- 
cum fufhciat adducere G. L. de Lóbseyf/, 
Authorem certe in Re Metallica haud infi- 
mi fubfellii: is tamen, ubi narrat, quo- 
modo Zincum Goflari& ex Minera produ- 
catur, dicit: Hoc Zinquum five Bissmutbum 
avide ab. JAIcbemiflis defideratur. Vid. Ejus 
JNacbricht vom. Bergwerck pag. 83. b. ade, 
Authores defcriptionem Minerz Zinci ip- E 
fis dicta: vel prorfus neglexere; vel,fi uno 
-aiteroye verbo mentionem ejus Characte- 
rum fecerunt, hi ipfi accurate etiam Mi- 
 ner& Bismuthi competunt. Accedit de- 
mum, quod Minerz Bismuthi in plurimis 
illorum locorum, quos Scriptores Miner 
Zinci feraces effe dicunt, reperiantur po- 
tius, quam Minerz Zinci: e.g. in Án- 
glia, de cujus regionis Minera Zinci mul- 
;tus fermo eit; quamvis interim vix exifte- 
re videatur: qua quidem in opinione ma- 
gis me firmat locus quidam. in Z7Zebfleri 
Metallograpbia pag. 339.0bviuss ubi Author 
hic fatetur, fe Zinci Mincram fruitra ubi-- 
quc, praífertim in Anglia, quacfiviffe. (a.) 
ED $.415f. 
(a.). Verba ejus fünt:: 7 Kaow not, «vbat ufe is 
Wade of this Spelter , but only tbat tbe Brafiers do mix 
2t with, Copper de there of make tbeir Cement or folder , 
Jor frem them me bave st, C ibat at. very dear vates. 
Tbe Ore of it I bave not feen , nor as yet eould procur,. 
and I fchould be very glad to bear that ony of st eoutd 
ér obtaimed , er any of & found in England, 
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$.415: Multum Zinci ex indiis Orien-- 
-tálibus per naves Belgicas in Europam ad-- 
fertur, quod Germanico paulo magis cz- 
ruleum , & utcunque tenacius eft. Sed! 
nec de regione, ubi effoditur Minera Zin-: 
cum iítud fundens, longé minus de modo,, 
quo. Zincum inde obtinetur , certi. quid! 
conftat : fertur enim, nemini Europao-: 
rum iítas regiones intrandi libertatem cone 


cedi. d 
3 DE * 
^ dec o neis vais Fee eene Lo 


Et Mineralibus. F'itriolicis. 


* 


..$. 416. Si per Sulphuris Acidum Salemi 
($.22.) Metallum , vel Semimetallum 
ita folvitur, ut ambo fimul conjuncta fub; 
falina forma appareant , dicitur concretum; 
tale ftridie Z'itriolum. — | 
$.417. In Regno Minerali hadenus duo 
tantummodo Metalla ab hoc Sulphurisi 
Acido naturaliter reperta fuére foluta,, 
Ferrum videlicet, & Cuprum. — Hinc: 
ANativa Fitriola duo modo numerantur ,, 
Perri nempe & Copri. | Horum illud viri- 
de, femidiaphanum, cryftallis confpicuumi 
rhomboidalibus , fapore dulci, ftiptico,, 
| ls ad- 
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adítringente, przditum, in igne primum 
liquefcit ,, vaporemque aquofum emittit, 
dein exficcatur, abitque 1n gryfeem cra- 
ma, quod aucto igne *andem rubicundum 
fit; dum interea vapor acidus, fuffocans 
($. 22), inde expellitur, Vitriolum Cu- 
priautem, per artem à priore feparatum, 
purum redditum , eft coeruleum , minus 
pellucidum, minus aquofum, ponderofius, 
non tam facile, ficuti prius, ad 3gnem 
flueus, fapore naufeofiffimo, cauftico, in- 
feftum, cateroquin à priori non multum 
differens, Ambo bzc Vitrriola, in aqua 
foluta, hanc tingunt eodem colore, quo 
Apfagaudent. gates 

..$. 418. Utraque, Vitriola ($. 417.) 
fimul conjun&a plerumque reperiuntur 
ficuti & ambo Metalla, ex quibus, per 
Acidum Sulphuris folutis, ortum dücunt, 
vix unquam folitaria, fed inter fefe varia 
proportione mixta effe folent. Ferri inte- 
rim Vitriolum in concretis iftis. maxime 
pra&dominatur. An Cuprum Vitriolo in- - 
fit, facile detegitur, fi in folutionem Vi- 
.trfoli lamina ferri polita immittitur: tum 
enim femper Cupri quidpiam eXcUutitur, 
quod fuperficiei laminz, fübtiliffimi pul- 
veris rubicuridi fpecie, fefe ftatim applicat. 
An vero, & in quibusnam locis fubterra- 


neis Virriolum Cupri occurrat tam purum, 
Q 2 ac 


^ 
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ac eft vulgo venale cxruleum, me latet. 
Videtur potius factitium effe, quod fub ti- 
tulo Romani, Cyprici Xc. venditur. — — 

$.419. Zuriolum Nativum in aquis pluri- 
mis hazret folutum : | aqua enim femper 
concurrere debet , ut Acidum Sulphuris 
cum Metallo tranfeat in Vitrioli formam; 
quia nullus fal virtute falina agit nifi vcl 
per ignem vel per aquam fit folutus. Ac-- 
cedit , quod cryftallina Vitriolorum for- 
ma & pelluciditas fine accedenteaqua haud; 
acquiratur. Sales autem Vitriolici. pluri-- 
ropas confítituunt Aquas fic dictas Medica-: 
tas, docentibus id Pyrmontanis & pluri-. 
mis aliis. Unde & ex tempore explorarii 
poteít,an tales Aquax Vitriolum in fe con-: 
tincant, fi Aqua decocto vegetabili, au-. 
ftero, e. g. Herbz 'Thbee, Gallarum,, 
Radicis Tormentillaz, Biftortz &c. affun-- 
datur: ifta enim mixtura ilico in opacumi 
tranfit atramentum, fi ei Vitriolum Ferríi 
ineft. An vero Vitriolum Cupri conti- 
neat aqua, patet, fi ipti immiffa ferramen-- 
ta fucceffive confumuntur, & contra inde 
przcipiratur Cuprum. Quin &, fi plügi- 
mum Aquis inhzret Cupri Vitriolum , Cu-. 
prum inde per immiffa ferramenta coptofee 
excuffüm tandem folidefcit, & extrinfecuss 
fcabrum, puculatum, intrinfecus ex filis: 
parallelis quafi aggregatum, & Sr gun 
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horum du&um facilius quoque fiffile, czte- 
foquin du&tile, fe exhibet, Vocatur tum 
Cuprum .tale precipitatum | Germanice 
(— Cement - Kupfer: Aqui vero, quz Vitrio- 


lo Cupreo, copiofo, impraggatz funt, 


Cement - Wafftr. Hinc &. contuetudo ob- 
tinet, ut omnes Aqua Vitriolicz dicantur 
Germ. Kapfer -JV/affer 5, xamet Vitrioli 
Ferri longé maximam , Cupri minimam 
partem vehant. 

— $2409. itriolum quoque purum , in 
forma iolida varia, paffifff in FoZisis repe- 
ritur. Aliquando id congelatum eft, ge- 
 liceidii inftar, tuncque- vocatur Zzrielum 
flala&icum , quod coloris eft viridis, plus 
minus tamen coeruleo,  Cupri praten- 
tiam indicante,temperati, compactum , nec 
. exterius nec interius illam figuram pr& fe 
ferens , qualem nancifcitur fecundum ar- 
tem cryftallifaram. | Ejusmodi — riolum 


album habetur Goflariz nativum , quoda, 
folutum in aqua, iterumque infpiffatum, ^ 


colorem album fervat, nec, quantum me- 
mini, alibi reperitur. E4t in eo Cuprum 
-& Ferrum ; fed & praterea aliud quid, 
^non metallicum , cujus natura nondum 
hactenus bene perfpeéta eft... Unde, quan- 
tum fcio, nuili hucusque licuit id adco 
imitari, quin artefa&um facile. à nativo 
diftingui poflit. — t germies 

3 nie 


-. sd 
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nationes , & efllorefcentiz Vitriolicze in 


fodinis, imo & in ipfa terra fuperficie, 
occurrunt, nunc denfiores, nunc tomen«- 
tofz, albz, virides, cxrulefcentes, qui- 
bus infinita nomina, fatis inutilia, necnifi 
ab infinita tam figurarum, quam colorum; 
per fortuitam heterogeneorum admillio- 
nem natà varietate defumta, hinc merità 
fpernenda , imponuntur, 

$. 421. Lapides Atramentariü, Germ. 
"trament - $1ein, funt. concreta mineralia, 
in quibus perfecti jam Vitriolum ($.417.), 
ícd multis aliis terris, mineralibusque,ali- 
quando confufum , latet. Unde iterum 
facile innotefcit , quod ejusmodi Lapi- 
dum, rationc ponderis, duritiei, coloris 
&c. infinita, nec certo determinanda, fit 
diverfitas. Quin& colligitur hinc, quod 
varia nomiha, ab accidentalibus hifce dif- 


ferentiis petita, prorfus omni careant ufus - 


gfiquidem Vitriola, ex corum quibuscun- 
. que extraca, pura reddita, prorfus funt 
cadem, ac ($. 417.) memoratum. Pra- 
cipue à coloris diverfitite quatuor talium 
Lapidum numerantur fpecies: (cilicet La- 
fis atramentarius niger , eryfeus, flavus, Tu- 
&er. Inter bos Flavus pulcherrimo ,. fed 
labili admodum colore, & molliore confi- 
ftentia, tum Vitrioli copia, maximé fefe 
diftinguit. Cateri vero non femper is 

"C 
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"facile dignofci poffunt; quin Mineras 
- etiam aliorum Metallorum haud raro men- 
. tiuntur; & nonnunquam re vcra ramenta 
variarum Minerarum fibi concreta gerunt. 
Cum tamen perfectum jam Vitriolum in 
iis fit, fapor Vitriolicus infallibilem om- 
nium eorum conftituit characterem 5. fic 
ut primoribus faltem labris guítanti fefe 
ilico manifeftent ($. 417.). | 
— $422. De Pyritis Ferri & Capri ful- 
phureis ($. 316. 347 369.) beic mentio 
etiam facienda. "Habent certe ifti princi- 
pia omnia iffe, ex quibus nafci poteft Vi- 
triolum ($. 417.): Cuprum videlicet, - 
- Ferrum, & Acidum Sulphuris. Quidam 
enim Ferri Pyritarum, acri expofiti, fpon-- 
'té fatifcunt, ac in Vitriolüm pro parte ab- 
eunt: cujusmodi funt Pyritz Ferri, puri, 
meré fulphurei($. 316.) ; vix tamen Pyritz 
Cupri, & Arfenicalis ($.369. 323). Alii 
autem przvia uftulatione & expofitione ad 
acrem per aliquot feptimanas vel. menfes 
egent, ut inde nafcatur Vitriolum: cujus- 
modi funt Pyritz Ferri, Cupri, & qui, 
una cum Sulphure,. Aríenici aliquid in fe 
habent , notante ;d Clariffwo Henckelio. 
At hàc de re tamen plura capienda funt ex- 
perimenta: reperiuntur enim quidam Ferri 
 Pyritz , qui acri expofiti fponte in Vitrio- 
jum abire renuunt ; tametfi nec Cupri, 
"Road nce 
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nec Arfenici, "plus in fe habeant , quam 
alii, qui paucos intra dies vitriolefcunt. 

$. 423. Ex plurimo itidem Lapide Ca.. 
laminari ($. 412.), praecedente uftulatio- 
ne, nafcitur Vitriolum; licet nec Pyrito-. 
fus ifte fuerit, neque tanta in eo acidi co-- 
pia, quanta ad Vitrioli inde produ&i gc-- 
nerationem requiritur, ullo experimentos 
rum eventu demonftrari poffit. 


Scholion. Ct placet in obfcura illa nomina Sory,, 
Mify , Chalcitidis, Melenteriz (^c. Inquirer y. 
ut feat, quales bec ves apud Veteres defionaverint às: 
bic forte. inveniet locum , ad quem [eranuent, 
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Et Mineralibus , ex quibus id producitur. 
$. 414. flumen (O.) eft fal coloris: 
albi, vel dilute rübelli, faporis dulcis 
ftiptici , in aqua folutum , decenter. in-. 
fpiffatum , frigefactum, formans cry ftallos; 
femipellucidas, oGtoédras, quz ad ignemi 
primo liquefcunt , ebulliunt, fpumefcunt ,, 
copiofumque phlegma erucant , dein ini 
maffam levem, fpongiofam , albiffimam ,, 
abeunt, igne vero tandem magis au&o 
fundunt fimilem. Spiritum, Acidum , ac: 
Vies, 


$e 
5. d 
5 


Vitriolum ($. 417.) vel Sulphur accenfum 


--($. 312.) , fuperftite Terra levi, alba, ad 


Margarum naturam accedente ($. 31. 2.) 
$.4:5. Predücitur autem Alumen ($. 
prec.) vel ex Minerali bituminofoj nigro, 
Íplendente, fiffili, hinc Lithanthraci ($.3 19.) 
valde fimili, fed leviori, nonnunquam fi- 


— brato, lignum zmulante; vel ex molliori: 


gleba bituminofa. Gleba hz inflamma- 


." biles funt, &, in acervos congeítz, fpon- 


te incaleícunt , inflammanturque, fceto- ' 


. rem interea bituminofum , graveolentem, 
 -de fe fpargentes, fuperftite Terra fpon- 


- «giofa, parum fapida. Si vero non inflam- 
. mantur, fed folummodo incaleícunt atque 


dehi(cunt , tunc Alumine multo fiunc 
pregnantes :. quapropter adfufa aqua ca- 
.veri debet earundem accenfio; utpote qua 
contingente gleba íteriles redduntur. 

$. 426. Sed alia Mineralia, ex quibus 
prodit Alumen, rion funt bituminofa, a- 
deoque nec inflammabilia : quo pertinent 
concrementa quxdam lutofa, fiffilia, tum 


. Lapis quoque Calaminaris ($. 412.). Hic 


tamen pofterior, fecus ac priores ($. prac.). 
fpecies bituminofz, praevia eget mediocri 


. .jn igne aperto uftulatione, ut Alumen ex- 
- hibeat. : | 


$.427. Contingit multoties, ut, dum 


Pyrites ad. Vitriohl: generationem przepara-- 


y Iur, 
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tur, ($. 422.), fimul, una cum Vitriolo 
Aluminis infignis quantitas prodeat: id. 
quod obfervare plerumque licet in Lapidii. 
bus Atramentaris ($.421.) 5 quippe qui 
per adfüfam aquam fimul & Vitriolum 
& Alumen, fxpe fundunt: ' licet tamer 

-haud omnibus hoc commune fit. 
$.428. Mineralia Aluminofa (s. 425... 
-yYecentia, pura, non Pyritoía, fi examim 
-Chemico (ubjiciuntur, de Acido Alaminiss 
param inde, vel nihil, obtinetur, faltenu 
nequaquam talis quantitas, quae refpondeatt 
copiz Aluminis ,quod ex iisobtinetur, poft. 
quam acri aliquamdiu expofita, fuerunt. 
.JANeque etiam remanens illa 'T'errain his Mi-- 
-meralibus oftendi poteft, qua poft Alumi-- 
-nis cxilltoneis ($. 424.) fuperftes eft.  La-- 
;pis vero. Calaminaris ($. 412. 423.) iti-- 
dem purus, nec Pyritofus, nec Galena: 
Plumbi ftipatus, crudus, longe minus ea-- 
dem illa principia in fe habere videtur. 
Neque enim Terra vel Metallica3 vel nom 
Metallica, datur in hoc Lapide, Capitii 
Mortuo Aluminis ($.424.) gemina. Si! 
vero Acidum acu jam in eo pracfeps effe: 
credatur, vix fane concipere licet, qua-- 
nam ratione id tam occultum ibi latear.; 
Án ergo Aluminis Acidum, per aérem ad.- 
vetum, fic in Aluminis matricem depo- 
natur, juxta [fententiam CA. F. Hof/mau- 
' fici 
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pi (a.); an vero ope aéris, aut ignis, aut 
utriusque fimul, nova amborum Aluminis 
principiorum , Terreftris'nempe & Salini 
Acidi ($. 424.), generatio fiat, uti opinae 
tur Ci. fenckelius (b.)5. cujuslibet judicio 
& experientiz relinquimus. Sed cum ante 
operationes cognitas vix accurata hujuíce' 
rei idea acquiri poffit ; ideo, ubi ad praxin 
pervenerimus, fufius de ca agendi dabitur 
opportunitas, 


D E 


e 


$ALE COMMUN I, 


Á 


Et Modis, quibus acquiritur. 
E - | " 


$. 429. $al Commune ($.20.), Nativum, 
puriffimum , in forma folida , fodinz in 
plurimis regionibus obvize eruendum prz- 
bent: vocatur $4/ Gemme. Eft id'quidem 
purifimum, candidum, femipellucidum, 
ab alio Sale communi tmaximis , compae 
&is, ad adfpectum homogeneis, cryftallis, 
qu& ctiam arte productae majores ex plu- 
rimis minoribus aggregatz funt, fefe di- 
fünguens, in aére longe conftantius vul- 
| | | gari: 
((a.) Obferv. Phyfico Chemic. L. I1. Obf. V I1T. 
e P8g- 275. : i 
(b) Pyritologia pag. 756« 


—- 


* 
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gari: neque enim adeo cito, ac vulgare 
humiditatem contrahit, Tam pura ver 
Salis Gemma fruüfta non adeo larga. cop: 
reperiuntur ; fed, uti facile praevidetur 
terris nonnunquam , aliisque mineralibt 
compofitis, intertextis contaminarum ef! 
Ab his vero peregrinis, fi abundant, libe 
ratur folutione in aqua, quiete, percc 
lauone, tandemque Mare (ita enim folu 
tio ejus in aqua adpellatur) exhalatic 
ne Sal in formam folidam iterum redigi 
tur. Tum vero haud amplius dicitur $ 
Gemnme. | 

$. 430. Totus Oceanus, & varia Mari: 
Mediterranea ,(catent Sale Communi : haut 
tamen omnium aqua co zque faturatz 
funt. Ouzdam in aqux "libra una ultr 
Uuciam unam Salis folutam habent ; ali; 
vero vix Unciam dimidiam .& minus: 
Prazcipue Maria fub & circa Zenam Tor: 
ridam pluri Sale fcatent, quam Glaciali: 
verfus Septemtrionem fita. Sal, qui in: 
de, vcl fola ad Solem & aérem ficcum 
€xhalatione ,— vel infpiflatione ad ignem 
culinarem , obtinetur, dicitur $a/ 7a. 
rinus. | : 
$. 431. Denique plurimi Fontes aquas 


Sale Communi imprzgnatas fundunt , ex 
quibus fimili modo, ac ($. prc.) di&um, 


94] acquiritur, vocatus $a/ Fontium. 
$. 432. 
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$. 412. "Tres iftze Salis Communis fpe- 
cies ($. 420. ad 431.) non differunt, nih. 
- Ratione Loci, quo reperta fuere : un- 
.de & nomen cujusvis fingulare originem 
ducit. 24e. Puritate : hcterogenea enim 
admixta colorem ,. habitumque Salis exter- 
num , deturpant: "hinc etiam pendet, quod 
: quidam Muriz Salem fuum facile ,,& abs- 
que addito, fola exhalatione , quadam 
. difficulter, vel plane non, nifi per addita 
defpumantia, deponant. Interim: quum 
peregrina ejusmodi Sali Communi non fint 
effentialia, fed mere accidentaria; neuti- 
. quam veram ea differentiam con(tituunt : 
$al enim. Commune , qualecunque fit, 
modo rite depuretur, in omni examine 
unum idemque apparct. Super hifce legi 
merentur £. Hof. Obf. Pbyfe. Chemie. 
. Lib. II. Obf. XVI. G. Agric. de Re Metal- 
. lita Lib. XI. P. Suellius de Sale Communi , 
aliive. 
$.433. Sal Zmmoniacus, tanquam Salis 
. Communis fpecies femivolatilis, huc que- 
que referri poteft. "'raditur, hunc $a/em 
Nativum , foffilem, reperiri circa montes - 
ignivomos, ficuti& in locis fabulofis, fic- 
.€iffimis, fervidis, fub & circa Zonam tor- 
ridam; exhalare etiam in Perfiae rupiung 
rimis. $2/ Zmmoniacu; vero vulgaris , ve- 
nalis, factitius eft omnis , produciturque es 
COf- 


1 


1 
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corporibus Salem Communem vel hujus 
Acidum, & Salem volatilem Alcalinum,, 
aCu, vel potentia, continentibus; utpo- 
te quz bina funt principia , ex quibus: 
omnis Sal Ammoniacus conftat, & in qua 
arte refolvi poteil. Urina hinc Anima-- 
lium, precipue Sale Communi utentium ,, 


Fuligo* variorum corporum inflammabi-- 


lium, &c. eum praebent. Ex JE gyptoi 
qui ad nos transfertur, omnium frequen-: 
Uuffimus, vel ex fola F uligine Stercorum, 
Animalium  combuftorum » Vel ex hac: 


ipfa cum Sale Communi & Urina Anima. . 


lium remixta, füblimando parari dicitur. 


Vid. 48a Parifina, & CI. Boerbaave Elez. . 


Chem. 9. II. Proc. CLI. Qui ex Indiis 
Orientalibus, non in panes plano- con- 


vexos, fed coniformes, quafi Saccharinos, | 

redactus,adfertur, ranor,quomodoconficia- 
" . À à : | 

tur, ignotum. Suffcit conftare certo, Salem 


omnem Ámmoniacum, Verum, ante me- 


morata bina in principia effe refolubilem x 
exque his itidem conflari poffe nativo vel - 
artefadto cuicunque omni dote fimilli- 


inum. 
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. $. 434. Egimus iam ($. 121.) de Borace, 
"üt Menftruo. Isaliter, minus tamen ufi- 
tato nomine, vocatur Céryfocolla: quan- 
quam interim rectius ipfi hoc nomen com- 
petat , quam Ochra Cupri Viridi ($.366.), 
qua itidem fic vocata, toto tamen ccelo 
a Borace diftat, adeoque neutiquam cum 
hoc confundi debet, Videtur autem Ze- 
ráx vulgaris, venalis , quem depuratum 
(rafinirt), vocant, utcunque adulteratus 
efle. Is certe, qui, Cruáus vel Pinpuis 
didus,. ex Oriente, maxime ex lrdiis 
Orientalibus, ad nos transfertur, multuni 
a Depurato differt... Quibusnam vero ad- 
ditamentis ad ejus Depurationem, vel po- 
tius Adulterationem , utantur ,' nondum 
palam conítat:' pro arcano enim habent 
hanc artem, neque facile aliquem ad fuas 
officinas, quz praecipue Ámftelodami & 
Venetiis dantur , admittunt Boracis Depu- 
Iatores. | ; D n M 
$. 425. In Borate Craudo ($. prc.) cone. 
flans fatis figura obíervatur:; gaudet e- 
nim cryftallis qua Nitrofis ,, hexaédris, 
Lodi | prise 
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prismaticis, utrimque truncatis, fatis: 
craffis, non tamen adeo longis, nec regu-- 
laribus, ac funt Nitro(z, neque & adeo 
agpregatis, uti quidem in aliis falibus ob-- 
tinere folet, fed fimplicioribus, folitariis,, 
colore czrulefcente infectis , fatis duris;, 
ponderofis , difücilime in aqua folubili-- 
bus, fapore primum fubdulci, dein alcali-- 
no przditis, ad ignem facile liquefcentis. 
: bus, neque tantam tunc adeo, uti Depu-. 
ratus dictus, in fpumam fefc adtollentibus.. 

$. 436. Nondum interim certi quid ha-- 
&enus relatum eft, qua ratione Borax pri-- 
mitus obtineatur: anne in terra fic, ut: 
mox ($. prac.) defcriptus eft, reperiatur: 
nativus; an vero, Nitri inftar, e certai 
matrice cluatur, & cryftallifatione dein, 
in memoratam figuram redigatur: .quod| 
equidem priore probabilius effe videtur. |. 


DU X 
N dal M LT 


s, 


4* 


Ejusque Mattice £2. Genevatione, 


: i 
$.437- ANürum (S. z1.) femper in Ter- . 
re fuperficie generatur; nunquam eruitur ' 
ex F'odinis: ultra pedis enim profunditas 
tem fia fupeificie Telluris faltem infodi- - 
| tur. 
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tar, Matrix Nitro vix impregnata amplius 
| Occurrit; neque adeo profundius unquam. 
reperitur, nifi cum id, per aquas e Matrice - 
fua ablutum, ficque cum his ulterius de« 
-vecum fuerit; quod tamen in eo dun- 
taxat cafu contingit, cum folum fuppofi« 
tum rimofum, vel lapideo- porofum eft; 
quandoquidem ipfa alias aqua difficulter, 
ultra duorum pedum altitudinem , in terras 
plurimas fe penetrare poteft, — dh » 
— $.438. Matrices Nüri fant Terrz pr&ci- 
pue Calcarie , Lutofz, Argillacez, Hu- 
musque, quz ex vegetabilibus & animali- 
bus, per aéris viciffitudines deítru&is, 
omnis originem ducit. His fi accedunt 
vegetabilium | combuítorum , przfertim 
eorum, ex quibus per ignem multum Sa- 
lis Alcalini fixi generatur, Cineres, non. 
omni fuo fale per elixationem prorfus or- 
bati ; dein omnes quoque Animalium & 
Vegetabilium partes putrefcentes vel iam 
putrefactz, pingues fimul & oleoíz; gc- . 
neratio Nitri in dictis Matricibus perfici- 
tur: in terra enim, phlogifto penitus omni 
deftituta, nunquam nafcitur Nitrumg moe 
do caveatur ,. ne effloreícentiz calcariz, 
ftalacticar, ad pontes & muros reperiun- 
la, incaute pro Nitro habeantur. 
.$. 439. Neque multum intereft, ubi- 
jam modo dicta ($. Visi "d INitri dep" - 
4v. | : €9i* 
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collocata fit: nondum enim dete&tus eft: 
ullas locus, qui non ad Nitri generationem: 
aptus *fit ; modo concurrant memorata 
($. przc.). Requiritur tamen infuper, ut: 
Aere pervius is fit, & quoad humiditatemi 
& ficcitatem temperatus: nimia enim hu-- 
miditas Nitrum conceptum abluit: defi- 
ciente vero omni humido diluente Salina 
miateriz vix in fe mutuo agunt,  Caloremi 
interim. & Frigus, nifi ambo admodum 
excedant , parum heic juvare vel nocere 
certum eft. Solis faltem radii calentiores: 
árcendi. | "| 

Ceroil. Ex jam di&is ($.437 ad 439.) pa- 
tet ,inomnibus regionibus Nitrum generarii 
poffe; tum quanam loca magis, quaenam 
minus , idonea fint , pro Nitrariis exftruen-- 
dis. Liquet etiam Aerem probabiliffimé 
vel Inftrumentalem, vel Materialem, vell 
forte uttamque generationis Nitri caufam 
effe, aut hanc faltem in finu fuo vehere; 
Aéris enim aditu przcluío Nitri genératio» 
impeditur. Quin conftat pariter, qua de: 
caufa, in hifce regionibus , ventüs ex 
Oriente & Septentrione, plagisque inter 
has duas mediis, fpirans, NNitrariis adeo 
proficuus fit, & prxcipue*quidem Ver-- 
nali & Autumnali tempore; dum contra: 
Occidentalis & Meridionalis fterilis eít.. 
Obfervatur videlicet; Aquilonem & n 

T Gre. 
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Vernali & Autumnali tempore, maximé 
hoctu, nec humiditate nec ficcitate nimia 
excedere ; Hyeme vero & /Eftate nimis 
torridos exarefacere omnia. ^ Aufter vero 
& Favonius , procellofi, imbresque fecum 
vehentes, noxii funt: qui tamen an fola 
ablutione  Nitrofz materia noccant, an 
- vero, etiamfi ablutio ifthzc precaveatur, 
alia infuper ratione damnum inferant , in- 
quifitu equidem digniffimum eft, at non- 
dum per fatis: accurata experimenta de- 
tectum. . — | | J ne 
' $. 440. Cui placeret hac in re experi- 
máenta inltituere, facili negotio, minuto- 
que apparatu,  Nitrarium Gbi exítruere 
poffet, à Materiem , in qua generatur 
Nitrum ($.438.), apto loco ($. 439.) ex- 
ponat. Exemplo rem illuftremus. Elige 
locum aére pervium quemcunque : opti- 
mus tamen erit campeltris, vel bortenfis. 
Hujus arez, octo pedes longz y totidem- 
que latz & altz, fuperftrue tabernulam 
ex ftraminibus, fuperius te&o declivi ftra- 
mineo munitam ; ut pluvi& cadentes ar- 
ceantur; altitudo tabernz à pavimento 
tanta fit, ut quis ercé&to corpore füb ejus 
te&o incedere poffit. Aditus in hanc ta- 
bernulam pateat artifici per portam, qua 
Claudi & aperiri poffit, Praterea, fene- 
ftella hinc inde in parietibus fint relicte, 
E ; Ra fo- 
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foriculis inflru&tz ; ut aer admitti vel exe: 
cludi poffit pro lubitu. In hac tabernula; 
ad dexterum, finiftrum, & pofterius latus; 
conítrue loculamenta ,  afferibus ligneis, 
fefqui pollicem craffis, interftincta, qua- 
drata, duos pedes longa & lata, unum ve-- 
ro profunda: hzc imple variis compofi-- 
tionibus eorum , qux ($. 418.) recenfitai 
funt. Si& plura cirea hanc rem experis- 
menta inflituere poteris. invenies autem,, 
fi ex Camento, Cineribus, vel Humo,, 
cum Urina affufa, facis paftam , hacque: 
imples loculamentum quoddam , paftam- 
que exficcatam iterum Urinpa irroras, ac, 
poft quamlibet irrorationem  batille pro- 
be fubigis, quod: in hiíce fordibus citiffime 
femct generaturum frt INitrum: intra ununm 
vel alterum. enim menfem libra una talis: 
maffz , nifi fzviffimum frigus inciderit, 
duas circiter Nitri uncias continebit. Quo- 
modo autem exploretur, an & quantum 
Nitri in matrice quadam delitefcat , ful 
Operationibus in 'T'omo hujus operis po- 
fteriore indicabitur. - 

6.441. Przter Mineras & Mineralia Com- 
pofita hactenus ($. 305. ad 440.) expofita. 
dantur adhue. quzdam , |. quorum indole: 
& principia nondum fatis. cognita haben. 
tur; ut ideo ad nullam determinatam Claf: 
em certó reponi poflint, - Id tamen fatii 
"o1 b-Ji | ex. 


Pd 
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extra dubium eft, quod ad Claffes eorum, 
quz prattiofa Metalla fundunt , neutiquam 
pertineant: | Metallurgi enim & Docima- 
ftx in omni, quod circa Mineralia incoge 
nita conantur, tentamine tantum fereeà - 
refpicere folent , an Aurum, Argentum, 
. Cuprum &c. cum lucro de iis extrahi pof- 
fint; & nifi talia obtineant, plerumqueab 
ulteriori indagine defiftunt, Inde ett, 
quod vix ullum buc usque repertum fue- 
rit Minerale, quin rigidum examen co 
fne faftinuerit. Inter ipfa etiam, certa 
claffi jam adfcripta, Mineralia Compofita 
— habentur plura, quz'laltem ex partes 
neutiquam quoad totam fuam Compagem, 
funt cognita: cujusmodi funt e.gr. 77ea- 
ties ($. 349.), Minera Ferri ftriata, fila- 
mentoía ($. 353.) , Minera Ferri ttriata, 
fÍquammofa, micans ($. 362.) , Magnefia 
 NNativa ($. 351), &c. quippe quorum re- 
liqua principia , prater illam partem , quie 
-abir in Ferrum ,. nondum [unt detecta, 
Hac ratione Ferrum, plerumque maximam 
Pyritz confiituens partem, veteres diu la- 
tuit; utpare: qui modo Cuprum 1n eo ia- 
volutum refpexere:; unde fere omnia no- 
-mina, quorum plurimis Pyrites donatus - 
€t, à Cupro funt deriyatag donec receneg 
. tiorüm quidam, precipue Sagaciffimus 
- Henckelius , completam Pyritarum Analyfin 
€xhibuerint, E $ 442. 


* 
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—. $. 442. Inter Mineralia nondum exami- 

nata ($. prac.) Imprimis confiderationem 

meretur AMolybdena , alias quoque vocata. 
Cerufa: Nigra, Plumbum marinum, Germ.,. 
(Jaffev Bey.) , non confundenda cum Ga- 
lena Plumbi ($.373.) quz, licet eodem. 
nomine quandoque defignetur, prorfus ta» 
men ab illa difcerepat, Eft Molvbdana, 
Minerale coloris Plumbei, ex fquammulis. 
micáceis contextum, mollius, ut cultro 
facile corradi queat, pondere Lapides Mica- 
ccos fimplices($.31. IN?.7 ) , quos ferequoad. 
texturam refert , longe fupcrans, ad ta- 
€um valde faponaceum, corpora folida af: 
fri&u fuo lubrica reddens: unde & artifi-: 
ces przla aliaque inftramenta, loco Sapo- 
nis, Molybdana'perfricant ;. partim ut. 
motus facilitetur; partim etiam ut, colore: 
nigro fplendente fic inducto, rubigo obte-: 
gatur & arceatur,  Srylis itidem Scriptos: 
riis ufu pervulgato infervir. In igne aper-: 
to fummo vix ullam mutationem fubit 5. 
nifi quod fubtiliffime fic divifa colorem | 
utcunque mutet, & paulo laxioris confi- 

ftenti: fiat. Ceterum de hoc Minerali. 
aliisque huc pertinentibus in fequenti parte 
fub Operationibus, data occafione pluri 
bus mentionem faciemus. 


C"ATSCM, 
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$.443. lítz Actiones, per quas, me- 
diantibus Inftrumentis fecundum leges Ar- 
tis ufurpatis, Obje&ta Artis ita mutantur, 
uti Ars przícribit ' vocantur a Chemicis 
Operationes. I good 
$.444. Iftae autem Mutationes($.przec.) 
Solutione & Conjun&ione abíolvuntur 
omnes; ut hinc, quidquid agit Chemicus, 
-d binas haíce Claffes in genere referri fas 
cile, nec excogitari fane queat tertia Mu- 
tationis Species ; ^ quidquid nonnulli lo- 
quantur. | BRUT p ut 
$.44f. Cum Ars Docimaftica circa Cor- 
porum Mineralium , praefertim Metallico- 
rum , concinnam feparationem veríetur, 
hoc eft, diverías eorum partes conftituen- 
tes à fe invicem feparet ($. 1.), ut cujus- 
libet quantitas & qualitas innoteícats pa- 
tet , illas maxime Operationes ftricte & 
primario huc pertinere, qux ad generalem 
Solutionis Claffem ($. 444.) fpectant, cz 
teras autem , que a Docimafta inftituun- 
| | KR 4 tur, 
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tur, fecundarias faltem vel auxiliatrice 
effc. | 

$. 446. Cum ergo Conjun&iones tam 
quam fíecundariz heic modo fint confide: 
randze ($.przc); facile colligitur, Ope: 
rationes Docimaíticas haud , uti Chemii 
cas in genere , íecundum Solutiones & Com 
jun&iones diftribui poffe. ' Quin & qualis 
cunque propemodum fiat a Chemico ve: 
Docimafta Operatio , uterque femper & 
Solutionis & Conjunctionis.effectus fubeffi 
folet; ut hinc nec Solutio fine nova Com 
jun&ione, nec Conjun&io fine Solutione: 
unquam perficiatur: e. g.. Nonne dum he: 
terogenea ab Auro & Argento per Scori: 
ficationem feparantur, fimul particularum 
Auri & Argenti in majorem molem fit col. 
liquatio? Nonne tunc itidem feparata he« 
tcrogenea vel perfe, vel cum addito fcori-- 
ficante, confluunt in vitrum, ficque alie 
iterum modo conjunguntur? -. Confultiffi- 
mum hinc erit in qualibet Operatione ad 
utrumque femper effe&tum attendere, at- 
que ab horum przcipuo, tum & a diverti-: 
tate Apparatus [nftrumentorum (Cap. H.. 
& LII), per qu£ Mutationes debitae Ar-- 
tis Objectis ( Cap. ]. & IV.) inducuntur,, 
differentias, & denominationes Operatio- 
num petere. | 
. $. 447. Vix autem ulla habetur Opera-- 


tio 
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tio Chemica, quam non aliquando in arte 
-Docimaítica opus fit perficere. E contra 
plures funt, quas fibi Docimafia folas 
vindicat. Earum ideo, quz huc proprie 
tantum pertinept , vel, licet ex Chemia 
gencrali petite fint, creberrimé tamen a. 
Docimaítis in ufum vocantur, generalem 
heic Confpe&um nunc exhibebimus, mox 
fubjun&uri breves fingularum, quoad pri- 
marias differentias, effe&ta. & procedendi 
.rationem , deícriptiones 5 ut fic faciliore 
via ad Praxin manuducatur Tyro, ubi 
Specíaliora circa quamlibet Operatio- 
mém obíervanda enucleatius exhibere cona- 
bimur. (' 
- $.448. Primaria quzvis Operatio Do- 
cimattica-ab Effe&tu vocari poteft Solutio 
($. 444.) ; quum ubivis Menítrua, ad. quze 
& Ignem & Aerem jure quoque referen- 
dos'putem , Obje&torum mutandorum par- 
ticulis fefe interponendo veram efficiant 
Solutionem., 4 | 
"m | 
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| Fitrefa&io | veríales vo-. 


|| Scorificatio | cari po[fimt s; 
Cupellatio | quia vel tetar: 
kh | Redu&tio O2jcBli mo- 
E LR lem , vel fali 


- * tem "longà 
Sul epe | maximam 


Cementa- ejus partem ; 


i 
EX | 1 S A zl À folomt.. | 
s 


Sica 


dion. ode gud (isi Ufulatio "T Ha. Partie 
Calcinatio | vocare licet ; » 
^ i1 Cos d Eliquatie. S cum partem 


bi Atoseae [Pret tantum Ob- . 

Ef autem | fen | ratio fu- | je&i folvant 
SOLUTIO EE ers 1) omnes, ; 
Docimafi;- " ; 1 4 
€a qe] | | - MN 
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6.449. Si corporis folidi cohzfio vi 
ignis ità imminuitur, ut id fiat fluidum, 


tunc dicitur Fz/um, feu Liguefatium s ipfa 
vero ÁGio, qua hoc perficitur, fio, 


feu Liquefactio audit, quae inter proprias 
Docimafiz Operationes prz reliquis fre- 
quentiffima eft. EM US : 
. $. 450. Omnia autem, hactenus in re- 


rum naturà cognita, Corpora fixa ad Fu-- 


fionem ($.przc.) deduci poffunt; hac 


tamen intercedente differentia, quod quz-. 


dS 


dam per fe ad ignem fluant, 


, quadam vero 
mon, nifi cum addito folve 


te, hoc eft, 


Fluxu ($. 159. ad 166.). Inter volatilia 


quoque habentur plurima, qua ad ignem 
feifundi patiuntur; tum vero fimul difli- 
panur. | | : ! 
- $.4f1. Si Fufum ($. 449.) corpus, fri- 
gefactum, evadit fragile, fixum, in aqua 
non folubile, igni expofitum iterum fluens, 
tum dicitur iftud trum ;. & Operatio, 
qua hanc ipfi mutationem adtulit, voca- 
tur Purificatio. ^ — | qu 
,$ 4f2. Ea ipfa autem Zirifiatio ($. 
prec.) eum in finem à Metallurgis infti- 
tuta, ut Metallum, in corpore folido co- 
Ércitum, pondere fuo defcendere, & fefe. 
feparare queat, vel &, fi ipfum Metallum 
in Viii Speciem convertitur , Operatio 
"termino technico vocatur Óvorificatio , 
Germ. 
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Germ. Z'er[cblackung ; Vitrum autem , quoc 
fic obtinetur , dicitur $zeria, Germ .Scblacke: 
$.45 3.Haánciplam immutationem, $-przc.. 
omnia quoque corpora fixa patiuntur, n« 
Áuro quidem & Argento penitus exceptis: 
Inter ipía etiam volatilia quzdam patium 
tur fe figi, & cum additis figentibus dei 

1n Vitri formam abeunt. pus : 
... Scholion, Scoria qaoque vocatur falina illa ma[fa 
que obtinetur y fi Meralla &  Mimere cum F luxibui 
Jalinis d reducentibus ($.1$9.ad 166.) funduntur: nequi 
zamen Scorie vocabulum tunc de tota ifla ma[fa iztellzgr 
debet , fed tantum de. particulis. vitrefaczs ,| que: inte 
Sahum moleculav bevent , € ab bis ope falutionis is 
aqua Qe filtranionis feparari po[Junt, I 
—$. 454. Szpe conducir, ut Scorificatic 
($. 352.) in yalé perficiatur, quod Scoriam 
ipfam abforbet, Metallicam vero parten 
cocrcet : nuncupatur ea tum Cuapellatios. 
Huic autem operationi dicata funt proprie 
Cineritia ($. 168, 184, 185) E 
$455. In Cupellauone ($ prec.) igi-- 
tur infignem Scoriz attenuatjionem requi-- 
ri, ut ea per vas tranfire queat, fponter| 
patet. INeque huic negotio perficiendo» 
aliud aptius datur corpüs, prater Plum. 
bum, quod uti per fe in igne talem fubit: 
attenpationem , ita cateris ideo corporis- 
bus, in Scoriam tam fubtilem converten-- 
dis, illiquatum bz quoque có difponit,.- 
...$. 456. Dantur Terrz, qua. inimiore:| 
In-| 


A 
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Infiammabilis principii conjun&ione. in 
Metallicum ftatum abeunt: quemadmo- 
dum & deítru&a Metalla, in fcoriam vel 
cineres convería, ejusdem materiei unio- 
ne in Metallicam denuo formam redeunt. 
Vocatur hzc Operatio Aedalio. T 
-. $.457. Omnia autem Metalla, & Semi- 

metalla hac Methodo ($. 456.) reduci 
poffunt, excepto Zinco ; quippe, quod, 

in cinerem exuftum , nullam Reductionem 
admittit. Auri interim & Argenti mixuo 

cum nullo, ha&enus noto, experimento 
radicaliter unquam diffoluta fuerit, hine 

neque bina ifthzc Metalla Reductione per 
Phlogifton additum ($. prac.) opus habent. 

.. Ceroil. Huc ergo neutiquam pertinet illa 
fic di&a Redu&tio, qua peregrina, Metall:- 

cam formam faltem obvelantia, aufferua- 

tur. E. gr. Sulphur, Arfenicum, $alia &c. 
|. $.458. Quz circa fmaigamationem notanda 
funt, jam patent ex dictis ($.65 ad 68.), ubi 
de Mercurio , tanquam Menílruo, egimus. 
—$.4$9. Si corpori folido, fixo, vapo- 
retenus, aliud volatilius eft adjungenduin, 
requiritur, tum ut vapores coérccantur , 
me hi nimis facile in auras difbpentur ; 
tum ut corpus ipfum, quod penetrari de- 
"bet, ita fit collocatum, ut vapores , ab. 
 ágne maxime agitati, illud perpetao quafi 
.Jambant. Iixc quomodo acquirantur, 
| ; | | jam 
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jam ($. 153.) expofitum eft, ubi deMem 


ruis Acidis, tali modo ad corpora, prae 
cipué Meralla, applicandis egimus. — [ndi 
ergo hzc repetantur ; quum ftridé hux 
pertineant. Quoniam autem in tali Opes 
ratione plerumque Menftrui folventis, ii 
pulverem redu&i , leviter hume&tati , unun 
Ítratum , dein corporis folvendi alteru 
ftratum priori fuper imponitur, tuncquid 
iterüm Íítratum Menftrui, & fic porr«o 
ftratum fuper ftratum collocatur ; hin 
vocavere hanc Operationem Artifices Cel 
hentationem ex Analogia, quam habet cuml 
operibus Cementariorum , dum muros ex: 
firuunt. HH - 

$. 460.  Przeter tamen Menftrua Acidail 
($. 153), alia quoque corpora, volatilia | 
tali modo ($. przc.) fixioribus corporibus] 
adjunguntur: fi nimirum non, nifi igne:| 
validiore, & diuturniore ,. quo volatiliai| 
diffiparentur, ejusmodi unio fieri poteft, | 
tunc , adhibita Czementatione, Menftrüum:] 
volatile, addito infuper nonnunquam fi-.| 
gente quodam alio, fub exclufa aeris li-.| 
berioris actione, aptum redditur, majorem | 
ignis violentiam fine avolatione fuftinere ,, | 
ipfum vero corpus fic folvendum fimul! | 
eadem ignis a&ione attenuatum & magis: | 
adapertum pulchré disponitur ad Men-: 
ftruum volatile citius recipiendum. Sic. | 
"T Ar-:| 
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Arfenicum & Sulphur cum Ferro & Cu- 
pro commodius uniuntur , perque Acidi 
pauci copiam facile corroduntur, cui alias 
pertinacius refiftunt. Ferrum purum, ta» 
li modo multo Phlogifto imprzgnatum , 
mutatur in Chálybem :. feclufa enim in 
hoc apparatu aéris actione vix ulla corpo- 
ra per violentiam ignis Phlogifto fuo pe- 
nitus privari poffüntg & omnium quidem 
minime carbones ; utpote qui, licet fint 
in fubtilem- etjam cómminuti pulverem; 
in vafe negligenter faltem tecto fummam 
ignis vehementiam per dies fuftinent, ne- 
que tamen 1n cinerem penitus exurüntur. 
At nifi in hifce Operationibus jufto ignis 
regimine-utaris, fruftra exípectabis opta- 
tum effc&um. [c AUTRICHE C VOD 
« $.461: Quadam corporaex fe Fixa, ad- 
ditamentorum . Volatilium: ope ,. volatilia 
reddi poffunt; ita, ut diverfo ignis gradu 
in ficcos vapores refolvantur. Quodfi Va- 
pores fic nati colliguntur, dum (uperficies 
corporis folidi frigidior iis opponitur, ut 
huic fefe applicent ; vocantur óusiraata ; 
ipía autem Operatio Sub/imatio: in fpecie 
tamen tum maximé dicuntur Sublimata , fs 
cruftam folidam formant ; at fifub rari. 
faltem pulveris forma pegmanent, ores 
audiunt.  Perficitur. Sublimatio vel 1n Va- 
fis Claufis quz Methodus in omnibus 
ri fcre 
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. quorum Operationibus plerisque ea femperr 


. & Cadmias Floresque fornacum formantt| 


feré Chemicorum fcriptis fatis explanatas 
cít; vel in igne aperto, tumque in fpecice 
vocatur Geberiana, vel Glauberiana. Hzc 
quidem non adeo vulgaris eft, fed inter 
Metallurgos przcipué cognita; utpote im 


contingit , dum fornacum parietibus & 
caminis fefe adfigunt ejusmodi vapores; 


($. 89.). 
.$. 462. In vafis claufis prima methodo] 
($. prc.) Sublimationes perficiuntur qui--| 
dem nitidifimz; in primis, fi vaía vitrea: 
ferendo igni paria funt: fed Foffilia plurima: 
adhibito in vafis. claufis extremo. etianm| 
ignis gradu admodum  refra&aria fe ge-.| 
runt, ita, ut parum vel nihil fic de iis ob-- 
tineaturj dum contra methodo pofteriore;,| 
Geberiana, in igne aperto, accedente le--| 
niore ventilatione, mox in vapores refol-.| 
vuntur copiofos:. prout experiri facile li--| 
cet in Lapide Calaminari, Cadmiis forna--] 
cum variis, & fimilibus. Ut vero Gebe-.| 
riana ifthzec Sublimatio concinne adeo fiat;, 
Floresque & Sublimata accuraté colligan--| 
tur; fingularis eó apparatus requiritur ,,| 
commodiffime quidem fequenti modo. in--| 
flituendus.  Furni Fuforii Operculo, lo« ! 
co Camini ($. 239. N*. 4.), Olla magna; | 
figulina , intus non vitreata , Mes 3 
| gu-! 
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figurz, cujus fundus quatuor vel quinque 
foraminibus pollicaris fere diametri eft. per- 
foratus, füper imponitur$. ea quidem lege; . 
ut patulüm ejus inverfae orificium ab oftio 
Opercüli recipiatur, fnndus vero furíum' 
Ípectet : liuic deii alia fimilis Olla, paulo 
minor, in fundo perforata , eadem ratio- 
Xie, quà Olla primà Operculo j. inverfa. 
füperponitur: Olle huic fecundz deni- 
que, fi neceffum videtur, & tertia fimilis 
fimili modo imponi poteft. Commiffuris. 
Operculi & Ollarám extrinfecus lütuni ap- 
Plicatur, non valde tenax j ut commode 
rurfus auferri ,  & Ollz feparari queant. 
Ollz vel alia vafa, huic fini adaptata, 
dicuntur üfitáto termino Zudali vel Alu- 
dels. | 
$463. Ufiilatio, Germ. Róffen, vocatur, 
quando volatilia à fixis; per 1gnis & ae- 
ris concurrentem actionem, feparantur. 

Coroll. Convenit ergo hec operatio cum 
Sublimatione ($. 461. 462.), fi volatile in 
vapores refolutum colligitur: prout hac 
ritione Sulphur & Arfenicum ex pluri- 
mis Mineris obtinentur, ac depurantur. 

$. 464. Hxc autem feparatio ($. praec.) 
nonnunquam fatis difficulter procedit; fi 
videlicet totum: compofitum codem fere 
ignis gradu fluit, quo opus ett, ut volatile 
in aéra-diffipetur. Hinc tum requiritur 

3 S pre 
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precipue (t.) przvia uftulandi corporis: 
comminutio mediocris; ut augeatur ejus; 
fuperficies cum aére contigua: (2.) leniorr 
ignis gradus: (3.) liberior aeris acceffus ;; 
quippe qui vaporum eft vehiculum: (4.)) 
fi, in grumos majores fub Uftulatione coa-- 
lefcit corpus, repetita tufione iterum im 
fuperficiem ampliorem reftitui id debet z: 
(f.) Materies laté fit expanfa neceffum eft,, 
neutiquam in acervum congefta. Refra- 
Garia vero ad ignem corpora faciliori ne-- 
gotio uftalantur: ad hzc enim majore 
ignis gradu ftatim uti licet; neque toties 
repetenda eft operario. Cavendum tamem 
femper, ne per Volatilia, dum diffipantur;, 
fimul de fixis quid fubripiatur ($. 461.).. 
Etenim hoc in plurimis cafibus, per nimiss 
impetuofum Ignem , mox fub initio adhi-- 
bitum, contingere folet: quod ut impe- 
diatur, nonnunquam figens fuperaddi fo-- 
let, de quo, fuo loco, fpecialius erit a-- 
gendum. | i 
$. 46g. Calcinatio ab Uftulatione ($.462). 
464.), ratione modi operandi, parum differt;, 
fed folummodo refpectu finis. 1n Calcina-- 
tione enim, tametfi fapius ea diffipatio-- 
nem volatilium habeat comitem, attamériü 
folummodo reípicitur ad corporis commi-- 
nutionem fubtiliorem. . Obtinetur hinc 
cjus opc, vel ut corpus fub ipfo Calcina-- 
| | tiQ-- 
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tionis igne ftatim in pulverem dilabatur; 
vel faltem facile fatiscat, fi poítea aer hu- 
midus, aut aqua, accedat, quod in Lapi- 
dibus Calcareis accidit ; vcl ut flexilia fra- 
gilem induant texturam, prout in Metal- 
lis obfervare licet; vel denique ut duriffi- 
ina findantur, ficque poftea commodius 
íe confringi patiantur: quo in cafu fepe 
conducit Calcinatis etiamnum fervidiffimis 
frigidam fubito adfundere. Exemplo funt 
Silices &c. Nonnunquam per addita- 
menta Calcinatio felicius perficitur. — Sic ; 
Stannum, pér additum Plumbum, acce- 
dente inrenfiore igne, citó in calcem vel 
cinerem fatifcit. | 

Corel]. Patet hinc iisdem in Calcinatio- 
ne encheirefibus opus effe, quibus in Uftu- 
latione ($ 464.); fi nimirum illa per vo« 
latilium feparationem perficitur: fecus ta- 
men in aliis. 
. Scholion. 4mbe be Operationes ($ 463. 465.) , 
6b magnam affinitatem s». pleruzaque inter fe confune 
untur 5 ut Calcinatio quandoque Uflulatzo , becque 7 ^ 
vice verfa Calemaino vocetur. ; 


$. 466. Corporis, compofiti, ad ignem: 
liquefcentis , pars quzdam fi feparatur à 
reliqua parte, ea quidem lege, ut altera 
pars inferiora petat, altera vero fuperna- 
«di 9 $2 tet, 
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tet, dicitur Operatio ifta Pregpitatio fu-- 
. foría , Germ. Zrockene Scheidung. Pars infe-- 
rior, gravior, vocatur Aegalus. 

.$. 467. Hsec Operatio ($. prac.) fem-. 
per fere addito eget tali, quod mutuum: 
inter partes feparandas nexum , hoc cft,, 
vim menftruam, cujus ope altera alteram: 
folutam tenet, tollat. E. gr. Regulina: 
antimonii pars ($. 16.) & fulphur.Mine- 
rale ($. 138.) fefe invicem folvunt, & con-- 
Ítituunt Antimonium crudum ($. 145.) 5; 
neque folo igne, absque Reguli deftru&io-- 
me, feparari rurfus a fe mutuo poffunt: fii 
autem additur Ferrum, Cuprum, Argen- 
tum &c., qux a Sulphure avidius penetran- 
tur ($. 147. Coroll.3.) , & in ftatum Minerae: 
fic rediguntur ($.332.) ; tunc Regulus anti- 
monii a Sulphure liberatur, & ; quia gra- 
vior eft additamentis illis cum Sulphure 
nunc junctis, fundüm petit. Ejusmodii 
Przcipitatio fuforia accidit in Vitrifica» 
tione (6$. 451.), Scorificatione ($. 4524), 
& Cupellatione ($. 454.) ; dum pars altera: 
abit in: Vitrum feu Ícoriam, pars altera ,, 
fi adeft, Metallica , formam Metallicamm 
adhuc fervans, in fundo vafis fphzricii 
colligitur. Argentum*ergo & Aurum, 
Vitrefactioni perfectz: vix obnoxia, refi-- 
dua manent femper, atque hinc in Cupel- 

bus "T la-- 
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látione, tametfi minima quantitate adfuc- 
rint, Ícorià abforptà , nitidé oculis fefe 
fiftunt, quorum tantillus regulus alias fub 
ingenti fcorize mole fepultus latuiffet. INe- 
que minus omnia fere alia Metalla , fic 
dicta imperfe&a, Precipitationis fuforiz 
ope obtinentur; nifi forte pauxillum Na- 
tivum, vix tamen veré purum dicendum, 
excipi velis." Caeterum enim omnia vel in 
forma Terra habentur , vel in forma Mi- 
nerz folida: priori in cafu fufione fola fit 
Vitrum: in pofteriore, fi Sulphur & Ar- 
fenicum , qua una cum Metallica parte 
Mineram conítituunt, per Uftulationem 
($. 463.) difllata funt, Minera in 1gne pu- 
ro, absque Phlogiíto oleofo, fit Virum, 
cüm lapidibus terrisque non Metallicis vi- 
trcfa&tis mifcibile: accedente autem Phlo- 
gifto hoc Vitrum, Metallicum, in formam 
Metallicam. reducitur, & quam diu fub 
tali forma eft, cum Vitro reliquarum fpe- 
cierum uniri refpuit, fundumque hujus 
petit; excepta faltem admodum parva c- 
jus quantitate, quz per Vitri lentorem 
retinetur. Heic ergo Pracipitans revera 
eft Phlogifton. lllud namque corpus, 
quod iffum nexum tollit, quo fublato 
nafcitur Praecipitatio , ^ vocatur Precipi- 
dans, Germ. Nieder-Schblag..— 

-./$. 468. Quodfi ea eft Miherarum , vel 
501 S 3 Mix- 


» 
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Mixturarum Metallicarum natura, ut, al- 
tera carum parte ad ignem fluente, pars: 
altera, magis refractaria, adhuc folida per-: 
fiftat; tunc prior, igne leniori fufa , ex al-- 
terius interflitiis effluit: ficque feparatur.. 
Quz feparationis fpecies vocatur Eliquatio,, 

Germ. Saigerung. t $ 
$. 469. Ut hzc Operatio ($. prac.) pere- 
ficiatur ; requiritur (1.) diverfa partium 
mafiam conftituentium fluxilitas.  Plum-. 
bum v. g; cum Cupro magno igne confluit: 
in unam maffam; mediocri,vero igne am-- 
bo íeíe invicem non folvunt : fi autem 
mafía ex ambobus. eonfufis nata leniorii 
dein igni in plano inclinato exponitur;; 
tunc Plumbum folum liquefcit , & Caprum 
fragile, fpongiofum, fa&um in forma fo-- 
lida perfiftit. Hzc feparatio tamen noni 
adeo perfedté fit, quin pauxillum Plumbi 
jn Cupro permaneat, Cupri vero aliquid! 
à Plumbo fubripiatur: hinc requiritur, adl 
hoc experimentum , ut non nimis parcai 
proportione hzc Mietalla inter fe mixta: 
fint: fi enim una. millefima Plumbi pars: 
Cupro effet admixta, aut vice verfa, Eli- 
quatio ex votis non füccederet. (2.) Opus: 
aliquando eft additamentis, quz vel vim: 
deftruant , qua particula diverfa inter fe: 
coherent , vel & aliquando materia fluxum 
faciliorem concilient: neque enim reliquo-- 
rumi 
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rum Metallorum mixture absque addito 
fic per Eliquationem feparabiles funt, uti 
mox de Cupro & Plumbo memoravi. E. 
gr. Aurum, Argentum & Cuprum, inter 


fe confufa, quocunque ignis gradu cone . 


jun&a perfiftunt: hinc ut Auri & Argenti 
ex tali mixtura fiat Eliquatio, additamen- 
tis opus eft fimilibus, ac in Przcipitatio- 
"ne fuforia ($. 467.). Sulphur quidem, hoc 
in cafu fuper additum , Cuprum disponit , 
ut Argentum & Aurum dimittat: at fi 
hzc duo, uti plerumque obtinet, parcio- 
re copia, infigni Cupri quantitati inter- 
miíta funt, ne fic quidem feparatio eorum 
acquiritur: praterquam enim , qüod idem 
heic verum fit, quod ante circa Eliquatio- 
nem Gupri & Plumbi dixi ($. 469) ; Sulphur 
etiam Cuprum eodem feré ignis gradu fluxile 
reddit ,quo Aurum & Argentum liquefcunt. 
Quare tunc infignem copiam Plumbi fu- 
peraddere oportet; ut hujus ope Aurum 
& Argentum leniore ignis gradu folvan- 
tur, & fic quafi e Cupro eluantur. 
$.470. Hz duz ($. 466. 469.) Operationes 
in Metallurgia fummi ufus fünt: per eas 
enim minutz Auri & Argenti portiones 
ex magna aliorum Metallorum mole, abs- 
que magnis impenfis , feparari poffunt: 
id , quod ha&enus nulla alia methodo, 
cum emolumento, efficere licuit. Interim 
| S.4 haud 


— 
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baud tamen ita ha&enus exculta funts u; 
in: quibusvis Metallorum mixturis Przcii 
pitatio fuforia & Eliquatio ex votis fucce: 
dant : unde ad feparationem obtinendam 
plerumqne Metalla vilioris preui funt de: 
Ítruenda, | | 
7 5$.471.. Solutiones Humidas dicimus, fi ir 
fluido aquofo, vel maximam: partem aquo« 
fo, aliud corpus per minimas particulas 
Jta. diflribuitur; ut ambo fimul'in liqui- 
dum afpectu homogeneum abcant , quod 
fine, feceffu. per Filtra quacunque tranfit; 
& cujus quzlibet. ipinima pars proportio. 
natam Solventis & Soluti in fe continet: 
quantitatem. Ejusmodi Solutio Humida 
cít e, gr. Auri in Aqua Regia; Argenti im 
Aqua lori; Salum omnium in Aqua; 
fimplici. | | ; 3 
$. 472. Species illa Solutionis Humidz,, 
qui Argentum ab Auro per Aquam For-- 
| tem feparatur, vocatur Quartatio, & fin-- 
gularem meretur confiderationem. | Si vi-: 
delicet Argentum &. Aurum [in unam maf-. 
fam fant confufa, & Aurum conftituit ,, 
e(pe&tu . ponderis, non minorem partem . 
eotuus maílz , quam unam tertiam; tum 
Aqua Fortis optima , fuper adfufa . non 
valet Argentum folvere: fed fi huic maffze 
ad ignem liquefcenti plus additur Argenti; 
tum demum frigefactz: adfufa Aqua Fortis 
*1 | inde 
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inde erodit Argentum : id quod tanto qui- 
dem validius fit, quo Auri quantitas uüna 
tertia parte totius maffzc minor eft. Do- 
cuit autem experientia , Aquam Fortem 
promté fatis Argentum Auro miftum fol- 
vere , fi, Aurum unam , Argentum tres 
quartas maffz conftituat partes: quin & 
in tali proportione , fi .non nimis impetuofe 
perficiatur folutio, Aurum retinere folet 
figuram illibatam , quam habuit tota maffa 
anre folutionem ; ut idco tunc nullus me- 
. tus fit, ne in ramentula difcerprum Aurum 
ex parte. diffipetur : id, quod vix. cavere 
licet, 6i Argentum , ratione Auri, tres 
quartas excedit partes... Quam ob rem Ar- 
- tifices femper exa&té modo dictam propor- 
tionem fervare ftudent : unde & nominis 
Quarfatio (ponte patet ratio & ortus... 
T" GCerell, Facile nunc ex dictis ($ praec.) 
colligitur, quam fallax fit Auri ad Lapi- 
dem Lydium affri&i per folam-AquamrFor- 
— tem. examen ($..303 J. i 
(0 8. 4g3. Edulcoratio , Solutionis Humidz 
fpecies ($ 471.7, VOCAtUT, fi falina pars 
adhaerens folido , in aqua non folubili, per 
fluilum aquofum folvitur, folutio vero 
dein quicte, vel trájectione per Filtrum, 
a folido reliquo feparatur, idque toties re- 
petitur, donec acris falini nulla fenfibilis 
copia amplius fuperítes fit. : 
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($. prac.) corporis edulcorandi per Com- 
minutionem aucta fuperficies ; ut folutio 
€o citius procedat: quem etiam in finem 
conquaffatio vel agitatio cum baculo fu 
peradditur; ut omnes corporis edulcoran-. 
di particulz,, alioquin fundum petiturz,, 
cum fluidi abluentis particulis undequa-- 
que contciguz fiant : quo artificioomnes fa.- 
cilitantur Solutiones. Quin & aqua none. 
nunquam fervida requiritur: calor enim 
falinas Solutiones ob motum, quem efficit,, 
intetinum ,' & rarefactionem , egregié: 
promovet. 
$. 475. Neque tamen perfe&ta unquam. 
falini ablutio ifta methodo ($.474.) obti-. 
netur: nam, cum quzlibet Menftrui pars: 
proportionatam 'folvendi in fe contineat , 
quantitatem ($. 471.); ejusdem autem 
Menftrui aliquanta pars lemper in Edulco-- 
rando reflet ; fole clarius eft, proportio- 
natam falini partem, remanenti Menftrui- 
quantitati refpondentem, fimul remanere. 
Pro exemplo fint Cineres Lignorum, falfi, 
alkalini: hifce affundatur aqua fervida; 
ebulliat hzc aliquamdiu cum iftis 5; dein 
decantatione, vel percolatione, Lixivium 
feparetur: reflabit ad minimum quarta 
Lixivii pars intra Cineres ; coníequenter 
proportionata etiam ipfius falis foluti par- 
Li- 
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ticula: recens aqua affundatur, & decan- 
retur: iterum , quamvis longe minor, fa- 
lis copia ob eandem rationem fuperftes erit; 
& fic porro in infinitum usque. Unde 
faltem tot vicibus operatio eft repetenda, 
^ut tandem infenfibiliter parva tantum pare 
ticula fuper fit. | | 
—. Ceroll. Hinc patet, cur calces Auri & 
Argenti , per acida facte , toties magna 
cum jactura reducantur: Acida enim 
etiamnum adhzrefcentia, impetuofo igne, 
aperto precipué, agitata , multum: Me- 
. talli fecum abripiunt ipfa Aqua Forti ne- 
quidem excepta, qux tamen figens dici- 
tur, & revera figens eft, fed certis modo 
limitibus. 2 ire 
$. 476.  Precipitatio Humida , Germ. 
Füllung , dicitur, fi corpus, quod via hu- 
mida folutum eft. ($. 471.), rurfus de Sol- 
vente excutitur, ut vel menítruo innatet, 
vel fundum petat: quae excuflio plerum- 
que forma pulverulentá fit; feparatio au- 
«em Menttrui à Przcipitato dein perfici- 
tur Decantatione vel Percolatione. 
$.477. Peragitur ifthzec Operatio ($. 
prac.) vel per Menftrui folventis, ope le- 
nioris ignis, factam abítractionem feu eva- 
porationem. de corpore foluto fixiore; 
vel per additum tale, quod ab ifto Men» 
ítruo avidius folvitur: ut fi unum Metal 
lum, 
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/ 
lum, in acido folutum, per alterum Mes 
tallum, vel per Sal Alkali, przcipitatur z 
v. g. Argentum, in Aqua Forti folutum 
per Cuprum, Cuprum per Ferrum, Fer. 
xum per Zincum, omnia vero Metalla &; 
Semimetalla, pro parte , vel in totum T 
per Cineres Clavellatos , Salia Volatilia;, 
Urinofa. Denique fit etiam 'Przcipitatio: 
per talia adfuía, quae nec fola, neque cum. 
Menftruo corpus folutum continente con-: 
juncta, corpus iftud folvunt, vel faltem: 
alio modo, aut.& minore quantitate fol-- 
vunt , quam fi prius Menftruum purum ad-. 
bibirum fuiffet. In primo cafu fit totalis: 
Przcipitatio: uti videre licet. in Przcipi-: 
tatione. Argenti ex Aqua Forti per Spiri- 
tum Salis. In altero fit ingens turbatio & 
Prazcipitatio; .fed mox fubíequitur iterata. 
folutio: prout accidit, fi Ferro, in Aqua, 
Forti foluto, fub debita encheirefi addirur | 
liquor meracifüimus Salis Alkalini fixi: at. 
tum plerumque pars quadam. remanet, 
qua haud iterum plené folvitur. Intertio | 
cafu Przcipitatio tantummodo fit partia- 
lis: hujus exemplum efto, fi Mercurius, 
in Aqua Forti ad faturationem usque folu- 
tus, per fal Commune , Ammoniacum, 
aut horum Spiritum Acidum, przcipita- 
tur. Przcipitatio quoque nonnunquam fit 
per folam quantitatem additz | diluentis 
aqua: 
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áqus : qualis fit cum Antimonii Regulo 
in Spiritu Salis Marini, vel Aqua Regia 
foluto: hzc enim Menítrua iftud Semi- 


metallum non folvunt , nifi fint concen- - 


trata. 2xotg | , 
« $478. Omnis hzc Precipitatio (s. 477.) 
adjuvatur modico calore ; . quo videlicet 
efficitur, ut przccipitans co facilius Men- 
ftruum ingrediatur. Dein, fi primam fpe- 
ciem éxceperis, copia aquz diluentis opus 


eit infigni: plerumque enim illico , ac - 
precipitans additur, paftaceam fere con-- 


fifteitiam induunt folutiones concentra- 
tiores; qua impeditur, quo minus przct- 
pitan$ zquabiliter mifceri queat folutioni, 


n 


^ $. 479. Solutionibus humidis ($. 471.) . 


adneéti poterit E/utriatioy qui fit, fi foli- 
da, in aqua non folubilia, per aquam va« 
lide motam a fe invicém feparantur, ut 
leviora & fimul fubtüiliora ab aqua abri- 
piantur, graviora vero & folidiora, magis 
quippe refiflentia, in vaforum fundo re- 


3áneant,  Vidcantur fupra de hoc opere. 


dicta ($. 337). 


CAP. Vl 
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CAP. VI. 
| D E 
EFFECTIS ET USU 


rii Doimafice. 

$. 4890. Effeüla Artis Docimafticz pri- 
maria funt Metalla, Semimetalla, & alia 
Foffilia depurata, ab heterogeneis, qui- 
bus implicata a Natura exhibentur, fe. 
gregata: eó enim tendit, quidquid Doci- 
mafta molitur. Patebit hoc in Praxi fe- 
 -cutura clarius: unde nunc ad fingularia 
nontranfibimus. 

$. 4891. Neque difficile hinc eft collige. 
re, quanti U/us atque INecefftatis fit ifthaec 


Ars, quz, dum in Mineralium cognitio- ^ 


nc, feparatione, & adpropriatione ad ufus 
humanos verfatur, infinita fane commoda 
Chemicis, Mechanicis, Medicis, Phyfi- 
cis, Metallurgis, &c. preítat. Eft Do- 


cimafia nonnifi concinnior Mctallurgia. 


Cui igitur hujus perfpecta eft utilitas, du- 
bitare is de illius ufu non poteft. Nifienim 
per Operationem Docimafticam ante de- 
te&ta fuerit Mineralis inventi-indoles ; quis 
aufittantos íumptusad majorem apparatum 


conftruendum impendere? Id, quod 
prae 
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precipue de Argento, & in hoc latente 
Auro,intelligendum eft; quippe quz Me- 
talla plerumque aliis Mineralibus adeo im- 
plicata hxrent, ut folo adfpectu non pof- 
fint dignofci. | 

| $. 482. Dein omnibusetiam aliis Artibus, 
in quibus cognitio mixtionis vel puritatis 
Mineralium, horumque vel depuratio vel 
varia per artem compofitio, requiritur, 
neceffariam fefe facit Docimafia. Hinc in. 
Medicinz przcipue illa parte, qua Mate- 
ria Medica audit, ufus ejus eft infignis : plu- 
Tima enim Mineralia in ufus vocantur Me- 
dicos: hec autem, tanquam Inftrumenta 
per quz agit, cognofcere debet Medicus; . 
nifi periculum facere velit aeque nocendi 
quam juvandi, vel plane nihii agendi. ld 
facile concedet, qui novit, quam occulte 
fxpe teterrima Venena Mineralia, qualia 
funt Arfenicum , €uprum, Plumbum &c., 
abícondita fint in omnibus Mincralium fpe- 
ciebus: ut ideo omnia, qualiacunque fint, 
antequam in officinas Pharmaceuticas re- 
cipiantur, rigido prius examini Docima- 
ftico fubmittenda forent. | 
$. 483. Sed maxime inanem impendunt 
operam ,qui, Docimafticz Artis ignari , Al- 
chemifticas conantur inftituere operationess 
cum hz inter alia & perfectionem Metallos 
rum, & eerum intimiorem cognitionem, pro 
| Ícopo 


: d 
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fcopo habeant. Etenim vix mapis ridicu-- 
lum quidquam cogitationibus fingi poteft ;; 
quam Metallà ad majorem perfe&ionem: 
puritatemque deducere velle, atque inte-. 
rm vulgarem eorum cognitionem & fepa-- 
randi rationem , quo titulo abjecté Doci-- 
mafiam cómpellant, ignorare. Unde nort! 
rnirum, quod futiliffimis Proceflibus ma-- 
gnas fzpenumero divitias diffipent fumi: 
venduli. 

$.454. Ad Artem Vitrariam quoque ufus: 
. Docimafiz fefe extendit; fi videlicet Vi-. 
tra Gemmarum colore inficere quis velit.. 
Ut enim hoc perficiatur, calces plerum-. 
que Metallorum requiruntur ; quia cujuss: 
iiber. Metalli calx. [pecifico colore tingit. 
vitra, X quidem minima, qua additur, Copia. 
Quare ut certus & defideratus prodeat co- 
lor,opus eft, ut Metalla fint quam puriffiz- 
ma: atqui hoc fine oper&tione Docimatti- 
ca perfiei nequit: millefima enim pars Me- 
talli ubi fefe immiifcuerit Fritz , ex qua 
conflatur vitrum, hoc eft Mixtioni falium 
& filicum, [quibus nonnunquam Lythar-- 
gyrum aut Plumbi calx fuper additur, 
mox colore tingitur vitrum ; quod cryftal- 
linum, excolor, debebat effe; -Si vero - 
colorem certum in vitro defideras per Me- 
tali cujusdam vel plürium additionem 
producendum , aliud Metallum.tantilla co-. 
odqmgot s pi& 
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pia fefe immifcens hunc admodum immu- 
tat: hinc tanta difficultas et. puriffimüm 
ARübini colorem vitris conciliandi. ) 
$.49y. Sed & ininftituendis Experimen- 
tis Phyficis, maxime lenis naturam & cf- 
fectum in Corpora Mineralia refpicien- 
tibus , abfolute neceffaria et. Docimafiae 
cognitio; ut Ícias, an purum iftud Corpus 
habeas, quod exploras, an mimus: nifi 
caufam incertam pro certà indicare, &,ex- 
perimento fimili dein repitito, alium at- 
que alium exífpectare velis evéntum. |. Pof- 
fem heic multa pro demonftratione hujus 
afferti adducere; nifi cogerer, fimul; que 
à plurimis tanti zftimantur, & fpeculatio- 
nibus miré authores fuos dele&antibus 
ornantur, experimenta, horumque everi-. 
tus; haud fané absque fundamento in du 
bium. vocare aut plane annihilare,  Sa« 
pienti fat! | s 


: Be pese uogtoy od 
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E. DIG UR ARIMSO 
EXPLICATIONES. 
TOM" BT 


MG. 1. Pifüllum , 4uo Capelle tun- 
. duntur , Germ. Münch dicum. 
a. b. Manubrium ejus ligneum, 
quod iutra cylindrum cavum partis 
zunferioris aurichalcee firmatum eft. 
c.d.e.f. g. "Varichalcea pars Piflilli, 
que im dnnulum Fig. II. eineribus. 
empletum inprimitur, ut formet ca- 
vum (9 marginem fuperiorem Cupel- 
je (9.177.). e. eff fegmentum Spbe- 
ricum politiffmum , cavitati Cupel. . 
4e re[poudens. d. f. eff margo promi- 
mens, Cupelhle marginem formams. 
C.g. eff Cylindrus cavus, manubrium 
|. a. b. excipiens. SEEN "n 
Fig. II. Annulus aurichakceus , Germ. 
Nonne, fecundam fettionem perpen- 
dicularem depitfus, conum trunca- 
dum referens, füperins C8 inferiüe 
apertus, qui cineribus, per Puff. 
Jut Fig. 1. comprimendis, jiu 
£e 
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. Jimee puntiate defismant, quam pro- 
Junde Piflillum iutrudi poffe debeat, 
antequam ejus viargo d.E. latera Au- 
CONUIR attingat, o0 N vod : 
Tales xIunulos cum reftoudentibus Pis 
JHlles tres, vel quatubr , paratos. 
babere convenit magnitudinis diver- 
Jey quorum minimus former Cupel- 
dam v pol/icis, diametri exterioris , 
: maximus 2 pollicum.(g. DNA Y e 
Fi.III Ef Cupella Perpendiculariter 
3. b.c. eff cavitas metallum co&rcens, 
d. Fuudus (8$. 376.). Y cu uu 
Fig.IV. d. Pyxis ex Jomimá auricbaL. 
ced, füperius aperta, diametri-5. 
| pollicis, altitudinis 3 poliicum. 
à. b. Opereulum, quo clauditur, cri- 
ro denfo, fetaceo, c, f'iperins ;. 
"irucium, per cujus poros CHMeres, 
quitus Pyuis impletur, excuti pof 
3E LLAZRANEE d D ARR vadat 
Fig. V. Piftillum Zigueum femile Fig.1: 
| pro d effzs conficiendis. er | 
i b.c. Comvexa pars, qua cavtm Te- 


X2 Jta- 
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llarum formatur. 

Fic. VI. Annulus cavas, ligneus, per-. 
peudiculariter diffeclus, qui maffd 
argillaceá unpletur, dunulo Ferre) 
a.a. b.b. eié£us , dum materies iti. 
Gus adigitur y ue difffliat (Q. 387. ad! 


IDÍO NN nS b. 

Fic. VII. 'Tefta: Scorificatoria, per-. 
pendiculariter diffelia, cujus dia-. 
74eter circiter fit 2, pollicum. 

a.b. Fuadus, quo infirutta efl, angu-- 
fior , ut ab 29He CHAINS incalefcat.. 
($. 186.) 

c.d.e. Ejus cavum. 

Fic. VIiT. Cineritium zaj25, anaule: 
ferreo h.k k.l. zuclufom. | 

a.b.c. Cavitas Cineritü, fégmentum 
Sphericum referens , quam ambit 
margo d.c.f.g. 

h.i. k. L. Znnulus ferreus, qui cineres: 
coercet. (6G. 185.). 

. Fic. IX. Culter, fecundam fegmentum: 
circuli curvatus, quo Ciueres come 
preff exfeinduntur , ut fiat cavum: 
Cineritii Fip. VII 

a. Eus cies. : : 

b. ?Derfum. . | C. dj; 
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c.d. Manubria ru DM agpreben- | 
ditur (Q. 184. N 

Fig. X. Manus VEM Globum 7- 
gneum, m, politum , quo Cieres. 
off ficca ,| Cavo Cieritz füper- 
mperfi, apprimunutur, ut cavias 
reddatur titida. ($.184. N.3. & 4). 

Fic. XI. Cineritium zaus , 25 Patet- 

— a frgnlina a.b.c.d. formatum. 

e.f.g.- Eus margo (6. 184.). 

.h. Cavitas Spbertca (S. 184). 

"Pig. XIL. Piftillum xe , denfa- 

Ium, Quocum cineres, iu patellam 

fieulinam Hai s (APT THIRBLSY 

| (9. 184. N.2.). 
Fic. XHI. Modulus "enr cylindricus 
pro Formice *Docimaflico formando. 

a.b.c.d. Ejus Dorfum convexum. 

C.g.a. PLanum pof[terius. 

b.d.e.£. Planwm anterius. | 

h. Foramen in plano anteriore, 1m quo 
formatur —— 

p. Cochbiea ,. qua Médias extrabi 
teat , dum Moduli «(Derfüm, 9 

—OfPlanum pofterius , argillá compref- 
[^ obduéta PN fà 199. N.20o0 ). 

q'3-. Xs MY. 


1 
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Fic. XIV. Modulus Concavus, 44v; 
4d Priorem Modalum (Fic. XIII) 
applicato, citis, € folidiores For. 
"ices coufiez poffunt. 
l. Cavitas femicylindrica, priore Mo: 
« dulo convexo (Fig. XIII), pro: craffr- 
He Foruicis couficzendi, major, Cujus 
area cava tuaterie argillaced obdu. 
WIL TE NEN IUNEEENTADT 
m. fer poflerzor, ubi Fornix claudi 
"debet i i ior : 
T. Ziffer anterior, compreffroni fervienr: 
i k.k. Due Cocblez, quarum Matri 
voces faut àn pofferiore Mffere, ut aa 
fe 1mvicem anterior (9 poflerior adi. 
£4 poffrat. DNSI TENE SEM 
o.n. Z/ffer fuperior, pavimentum For: 
nicis faciens , qui ut vim Cocblearatt 
g. g. €um matricibus fuffiuere queat, 
trausverfatt alio afferculo , q, zu- 
aitus eff. (6. 200). T NM 


(SA BaLT 
Fig.l.. Fornix "Docimafficus , favi 


— "aento fixo infiruédus ,. anterius G3 
BIA S uec Mem 
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ad latus confpicuus. (G. 194-). 
Fic.II. Fornix Docimafticus , pavi- 
mento mobili fuper ampofitus , facie 
pofteriore C9 laterali reprafentatus. 
Fic. HI. Fornix Sphereoideus , quiCi- 
' geritio majori, auuulo ferreo unciu- 
fó» (Fab. Ll. Fig.v111.) fuper impo- 
mitur (9.201). — | 
 Fic.IV. Modulus Zigneus, cui ZArgil- 
^ lacea ma[[a pro conficiendo Formce 
Spherideo Vig. x11. fuper applica- - 
£ur. (6.201.). : * 
Fic. V. Patina ve/ Crucibulum £2/ó-. 
rium, pediftallo fixo, latiore, ia- 
fivu&um , quod precipue ad mineras 


- Cupri €9 "Plum examinaudas in- 


fervit. (6.202.).. | 
Eric. VI. Patina fuor, fuperius tri- 
|goua, effufioni ma[Je liquefatie ap- 
rata. (6. 202... 

Fic. VII. Modulus Zguems cavus , per- 
pendicularitér diffectus , annulo fer - 
reo *cintlus , iu medio bifidus, ut, 
auntlo ferreo ablato, dilatatur. In 
boc formantur Patine parve. Fig. v. 


($. 203.). | 
T 4 FE. VIII 
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Fro. VIII. Piftillum, 2442 Modulum: 


Fig. vir. pertinens | QUO formatur: 
cauitas Patinarum, F Ig. v. (6. 203.).. 
Fic.IX. Modulus Cevus, Parin?s rria7.. 
| guaritus Fig. v1. conficiendis apta- 
Qus, (militer fecundim altitudinem: 
dilfetfus,aunulo ferreo cingendus, ad! 
quem "Pitillum fanile, ac Fig. vii.. 
pertinet , cujus tamen "uferior pars, 


^ 


JPatine cavum formaus, Pyramidem 
triangularem referre debet. (0.203. 
FiG. X. A. B. denotant Opercula,, 
Q0 quibns Crucibula 69 Partige Oper iuu- 
Zur. (6. 208.). | 
io. XL. Er Cucurbitula feparatoria 
- (6.209), J'tperius ebartaceo obtu-- 
vaculo nuntia. | | 
Fic. XII. dAripus , ca Cucurbitula 
Fig. x1. emfifrit. (G. XQ med. 
Fic. XII Catinus Cupreus ZZg/ro. 
T4tevius , pro abluenda calce Zrgene 
" per. Cuprum gat qua Porti fre. 
Gad. (Sors a 
Fic. XIV. Cho aureus Pons uro, 
ex quo Zrgeutum per Aquam For- 


4 


TU erofum fuit , caudefacteudo, 


(Or 232.7 | IG. XV. . 


^ 
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Fic. XX. Infundibulum pro Lingosi. 


Ld 


SL UT 3249. 


Fic.XV. Tripus ferreus, iz quo Caz 
zillus Vig. xiv. fuspeuditur. (G.213.). 
Fic. XVI. Situla Lavatoria Zgzea, 
"wel figultua , ad leviores particulas 
miners adberentes per aquam a- 
éuendas , navicule milis, pedem 
circiter louga, aliquot pollices lata, 


(9 profuuda, cwjur pofirema altior 


ars locomanubórti infervit. (6.2.14). 


Fia. XVII. | Pyxis ignea Granulato- 


ria» (0.:215.). 


. Fic. XVIII. Machina. Granulatoria, 


Cylindrica , fuper impofita vaff aqua 

znpleto, fic ut inferiore fua parte a- 

quae 4mtnerfa fit. Haicrotátae Me- 

talium granulaudum fuper affuudi- 
s Eur. (G. 917.3. Es yon 
Fic, XIX. Conus fuforius Cupreus, 
. vel ferreus. (6. 220.). dd 


éus Metaliiis. (6$. 223.). zu 
Fig. XXI. Infundibulum, /eementis 
$phaericis infiructumy pro*Regulis 
AMetalliczs in. Cupellam | ponendis. 


Ts ABI. 


LEE 
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Fic.I. Furnus Docimafticus. 

aa. bb.cc. Corpus Furai c"Docimaftics 

d. Ejus iu Faftigio Apertura. (Ibid. 

e. orta Czuerari. 

k.k. VaLvae mobiles , güibus Porta: 
claudi pefft. | 

f. Porta fuperior, Fornici COntigua, 

qui interius, ttna cum duabus Cu.. 
pellis, in fuo fitu confpicuus eft, 

Al. Fafvae mobiles, quibus Porta fa 
peri claudi poffit. — , | 

m. Foramen oblongum in altera valog,- 

n. Foramen femicireulare im altera, | 
per quod, claufd portá, in Fornicen 
zutrofpiei poffit. e. 

g.g. h.h. i. Bratfeae ferrea», fürno. 

- effxae , facientes inter. fe (8 payjo. 

 £es fuürnz crenas ,. in quibus Value 
portarum moveri poffrat. 

o.o. "Due foramia, quibus fnilia 
duo, in parte pofteriore furni fatta, 
rofpoudeut , per quae duo Bacill 

| ferrei 
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ferrei transmittuutur pro füftinendo 
Fornice. 

P. Foramen orbiculare, t partefurai fa- 
| perire patens, ut mediante bacillo 
ferreo cineres 9 pruuae circa For- 
ducem moveri poft. 

q. Operculum, quod inter bratfeolas 

- recurvatas c. c., lateralzter Furno 
affixas , aut orfutn C9 retrorfum "t 
veri poteft. 

r. Segmentum Cylindricum Orerculü q. 


Juperids adfixum, eui Tubus ferreus, 


Camini loco feriens, imponi qute. 
ss. Zdufae Opereulsi, — — 
t. Tubus Conzcus, fegmento Operculi 
r. füperimpoueudus, pro igne inci- 
na Cathiui Loco iuferviens. 
Fic. ll Tendicula Bifída quadrata, 


im altitudine marginis fuperioris 


Porte Cinerarit Fig. 1. e. zutrinfe- 
cüs locanda , cuz SPrasmata ferrea 
f"? Craticula füfiimenda , o] Lutum, 
quo furnus zuterids obducitur , 1nni- 
tuntur. 

Fic. lll. *E Setiio Fura: Vig. 1. per- 
peudicularis , bosios ens per mediam 


fa- 
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faciem anteriorem (9 bofferiorem , ut. 
pateat. Furni difpofitzo iuterna, Af. 
quam ft a latere introfpiceretur, 
Fig. IV... Furnus | perpendiculariter 
— diffeífus , tranfeunte Secizone per u- 
Irumque latusy ut fiflatur. interior: 
conftutio, tanquam ff auterius vell 
pollerzus introfpiceretur. 
Fic. V. Mozulus ligneus, E Hpticus,, 
fecundum quem Purzi Fig. Íequ. zz--. 
— terius cavum formari debet. : 
&. Pars abfeiffay Operculum Fig. vir. 
formans.  [nferius extremum | fami-.. 
Hter truncatus , ut frat corpus Fur- 
71. ] | 
Fic. VI. Furnus fuforius, fecundum 
modulum Fig. V . efffmarus. 
d. /fuuulus ferreus, ad "margtuem far. | 
mui adplicatus, ut Lutums quo intus 
obduiius efi fürnus, coérceatur,. 
Buuiis eff ad imam Yurni partem 
c fermatts. 
e.e. Jufe , quibus elevarz C9 dirigi 
poft. Farnus. 
c.c. Duo Foramiaa , qualia 8Fiam fang 
 é regione pofferids fata, per que 


IFans- 
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£rausmittuntur duo Baculi Fig. x1. 
quibus Craticula Fig. x11. fulcziatur. 

Fic. VII. Operculum, quo clauditur. 
Furmus , fi intenftore igne. Anemio 
opus eft, cujus figura effe poteft com 
plemeutum. Ellpfos abfeife Pig. 
ds 


b. E porta verfatilis, per quam Ta- 
£ulum ighis im Furnum queat um. 
"iiftz. 

c. c... "Inf e. : 

d. egmentum Cylindricum y: CN fni "i. 
lis Tubus ferreus , iuflar Camini; 

fro igne augendo imponi potefl , qua- 
is Furno dDociniaflico Hig.1.t. fuper 
appicatur. 

Fic. VIL |. Poriz óperéadl Fig; vir. 

interius confpicua, extante Lamina 
|ferred munita, ut Latus fna Jorie 

(0 €d ftrinari poffit. 

Fra. IX. Cinerarium feu Pediflallum ; 
cui Furnus Fig. V1. Juperimponitur. 

c. Znuulus ferreus, cui furnus imni- 
tur. 


d. Foramen pro follis ffula iumit- 


fenda, | 
b. Porta 
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b. PPorta pro admittendo Vento, CO exi- 
"eudis cineribus... cet Weg 
Fic. X... Mind Pediftallum, enterius 
Joricatum , efformatum im Catillum 
. fg.h. reczpientem Metallum fufum. 
c. Foramen, ut Rutabulum imtrudi 
9, 0ffrt EC : : 
d. Foramen pro Follis fftula, ; 
e. Foramen, ex quo lguefat?a materia 
ex interiori Catillo emitti poffit per 
canalem e fundo bujus.o, buc decur- 
rentem. 5 (3. c | 
Fic. XL. Duo Baculi ferrei, qui per 
Foramina Furti Docimaflici Fig. 1. 
|. 0.0. vel Fuforii Fig. VI. C.C. f7ans- 
mittuntur, ut ibi lorgix *Docima- 
J'icus, bíc Cratieula, iis f'fleute- 
[ £r. | | 
Fic. Xll. Craticula pro Fargo F. "[orio. 
Fic. XIIL. Pediftallum idem Fig. x., 
Jed ita difpofitum, ut liquefattum, 
4A Catillo ejus collecfum , per Fora- 
men Vig.x. e. emitti, €8 ab extrin. 
fecus appofito Gatillocarbonaceo.i, ex- 


ep poffit. : 
TAB.]V. 


EXPLICATIONES.3o$ 
TAB IV. 
Fic.IT. Athánor 6. 242. 


à.a. a. n. Turris Atbanoris Jet Furnus : 
primarius, qui pabulum ignis reci- 
pit: meg puntlis a craffr- 
Lien murz indicant. 

b.b b.b. Latera izteriora, cavum for« 
matita , decem pollices longa. 

c. Porta Cinerarii. 

e. Porta S$uperszor. 

d. Craticula, que in altitudine Bafís 
Torte e. off ta eft. 

f. Operculum, guo Turris fuperior a- 
pertura elauditar. 

g.g. Hiatus, per quer ignis ex Turri 

, In primum adfcendit Furnum. | 

h.h.h.h. Prismaecavum, quod format 
primum Furuun fecundarium. 

Li Formux femi Cylindricus, quo pris- 

—. ma füperius claufum eft. 

k.k.k.k. Lamina ferrea interius lori-. 
cata, qua anterius clauditur furnus 
 fecundarius primus. 

l Lamina k.k.k.k. foramen rotumdum, 
per quod collum vafis 7. trausmitti 
poteft, m. Epi 
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m. Epiftomium, quo foramen 1. cJaudi 

. poffir. | | 

n.n. Aepagula ferrea. M. 

0.0.0.0. "Üuti ferrei , muro infxi, 
repagula recipientes. | 

6. Falva ferreà , qua clauditur. bia-. 
Fus g.g. OX 

p:P: p.p. Caten2 ferreg, quibus V'at- 
va elevari poteft. 

"o. Claviad quos mediantibus catenis: 
pp. va/va zn determinata altitüdine: 
Jaspeudiporefí. — 0. | 

q.q.q.q. Camimus bujus Furui — 

r.r) Lamina ferróa , qua camtuus clau- 
di (9 aperiri poffit. | 


S. 8:8.8. Margo ex brattea ferrea, du-- 


 plicatus, laminam v.v. iutercipiens. 
tt atus alter, per quem ignis ew 


primo Furno fécundarió in alterum 


tranfit. " 
u.u.uu er Furuus fecundaridüs 

Cyndricus. | 
V.V. Zdpertura ejus fuperior , Circula- 

ris,anterids exfciffa, prorecipieuda. 


w.w. Olla ferrea, in boc Furno alte-- 


£0 [ecundario fuspendendd. x 


| 


EXPLICATIONE S. 3o; 


x.x. Circulus ferreus , quo Olla w.w, 
Furni fupremo margini incumbit. 

y. Vegmeutum ex Olla exfciffum priorz 
V. V. refpoudens. | | 

Z. Hiatus, ex altero Farno in tertium 
ducens 2guem. : 

I.I.I.I. P'urmuus fecundarius tertius, 
Jonibis fecundo, Olla sufiructus. 


— 2.2 2.2. Caminus alter. 


3. Lamiua ; qua clauditur 9. aperi- 

.. tur Camiuns. 

4. peritura, que ex Tertio Furno 

teudit in Caminum. | 

5.5. 5. Qaminus tertius. | 

6. Retorta figulina, locata in Furno 
Jecuudari0 primo. k.k. i.i. transmiffa 
Jo collo per bujus porte foramen. 

7. Recipzens. : 

8. Retorta vitrea in alterius Furgt 
Jecundariz Olla ferrea areua impleta 
locata. 

9. Reczpiens. | 

10. Cucurbita, i2 Olla Furni tertii 
Jocata. 

1r. Pulenmenta, que Vafa recipien- 
£a fuflinent , &9 Cochleis iugi. 
£2 
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 demitti poffunt. —— 

F IG. II. Forceps, ro Teftis E Cupellis 
eximendis,. 

a. Clavus ferreus, quo ambo I 
Crüra ueéfuntar. 

b. Jemilumaris pars auterior Forcipis, 

« qua Fafa capiuntur. 

c. duricule , quibus prebenditur 9 
dirigitur I2 0rceps. 

Etc. IHE. "T'enaculum ?ro Granulis vel' 
PPouderibus parvis capiendis. ^ — 
Fic.IV. Forceps pro Cracibulis, aliic-. 
ve Fafis apertzs , mediocris magni-- 

tudinis, ex irüe eximendzs. —« 

Fic. V. Forceps pro amplettendis: 
Crucibulis , vel Gatiuis maximi ». 
multo «metallo onerati. | 

a. jemicirculas fimplex, ad alteram: 
Crus firinatus. — 

b. Semacireudus duplex ad afrPuon 
Crus firmatus, zutercipiens, fr For-. 

. ceps clauditur,  Circulum — prio- 

- Fem. a. : 

FiG. VI. Uncus /ez Hamulus ferreus: 
pro moveudis tuateriis inTeflis Jum 
Rs orice PM Ld p277 E 

Fic. VIL 


FIGURARUM 4203 


Fic. VIT. Filum ferreum duos cum di- 
"widio pedes longum, fémi pollicem. 
ocraffum, pro prunis €. cineribus in. 
| dorfo Fornicis *Doeimaftici im Furguo 
T An.1lT. Fig. 1. Jocati movendis.- 
Fic. VIIL Hamus ferreus pro maffze 
m Crucibulss im furno Anemio poft- 
, Us tovendis, tres. pedes: Joneus - 
Ad — pollicis craffus. | 


Fic. TX. Rutabulum 2qo Metal/um fus 
Jum $corieve im Cimeritio.majorà 
."ivveuiür. ——- ayien d 
Lia. X.. Rutabulum wo per. Portagi 
cimerartii intrufo, Craticula ab ob- 
firuentibus Gineribus vel prunis mi« 
—— Woribus liberatur. oye EM 
Fig. XL. Cochleare parvum ferzeups 
Jango tüfirutium Manubrio, quocum 
iuateria im vafa igue impofita im. 
METPTUWV.  OXswd o SU 
Fi; XIL. Umbraculum Zegeum. 
Fic. XIII. "Tubus Cementatorius. 
FiG. XIV; Focus Fabrilis, baud egui- 
dem deferiptus iuter Furnos priores, 
facile tamen ex bac icone cogiofceri- 


& V dA5 ; 


» 
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dus, quou[que 1t Praxi requiritur. 

.&. Foliis duphicatus. 

b. Foeremen :& Muro laterali fatum 8; 
per quod ejus Fzflula ad Focum per- 
Lngit. 

c. Foveola in quam afa vel Cmerz-. 
tium majus zmponi poteft. 

Fic. XV. A. Furnus ro Cierto 
majori Pornmice teéío , cujus ante-. 
rir Murus defecit, ut ejus interna 
difpofitzo intueri queat. 

a. Cueritium. 

b. Forzix. 

c.c. Feutilabra, per que aer ignem 
excitans intrare poteft. 

e.c.e.e. pertura ventum admit-. 
tens. 

B. Semihs Furnus anterius claufus. 

d. rra qua cum fornix contigua, uti 
imtrofpici, €9 Metallum fufum fte- 


71e 1H0'UEr1 queam. 


TAB. V. 


FiG.l. Follis Duplicate cum fus 
- Fulcimento. 


l 


&. TEX 


EXPLICATIONES.3o9 


3.3.2.2. Suftentacula ferrea, ad T 29514 
fiabiha Pbülicuneuti Fols firmata, 
que fingula dxes | Follis. recipere 
poffunt, ut 2s parte poftertore pre 
lubitu elevarz 6 demit: poffit. 

b.b. Cunei ferrez, quibus axes fir- 


mantur, ue elabi pofgmt , ft Folüs 


. e«gutatur. 

c.c. Duo 'Tigna ffabzlia , que Polls 

o Fuiulam intercipiunt. | 
d.d.d.d. Foramina zs 7zgwzr ffabili- 

Pus C.C. | 

€. Clavus Ferreus, qui, per forami- 

44 d.d. d.d. £ransmzffus, Foliis Fz- 

ffulam füflinet, ut elevari  demit- 

£2 poffit. 

. £. Pondus, quod Follem znferzorem ex- 

. tendit. : 

e. Pondus, quo oneratur Folhs füpe- 

— — fitr, Ut determinatá vi deprimatur. 

h. Ve&is, quo agitatur Polis. 

i. Catena , 444 fols quiefcens. fu» 

^ fpenditur. 

Fic. HI. Bilanx Docimaftica. 

.&.b. Jugum. | 

. €- Lingula. | 


319 -F LG U R'AR U M 


Fio. III. "FRuTINA. 1 
3.2. (Duo Foramina , z quibus Ais 
verfatur. 

d.d. Due Foramina CoufiGulam Cü&r- 
centia. 

c. Stylus, qu: aquiliórii zudex et 

b. Apertura, «ut Lzugula Fig. 1r. 

c. czrca Indicem werfans videri queat.. 

Fic.IV. CoNFIBULA. 

Uic. V. A. A. PATELLAE ez LAN-- 

. CES, quz inediantibus funiculis fe.. 
viceis ?m jugi extremis Fig.1.a.b.. 
-, f'fpenduntur. 

D. B. Due Patelle mobies , que, pon-. 
deribus &9 ponderando oueratee, prio-. 
vibus zmpouuutur. | 

Vic. VI, FULCIMENTUM fro füfpen- 
denda Bilamce. — 

4. Pediftallum. 

b. Columna. ^ 

c. Brachium.' | 

d. 'Trochlea przma. 

c. "Frochlea aZtera. 

f. Trochlea zertza. 

€. Brachium eter. 

2. Foramen obdouguta, 


[La 
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i Lamella per foramen h. £rausmit- 
tenda. —.. e 

k. Pondus Faeiculo fericeo affixum , 
quo Bilanx elevata teneri poteft. — 


- Fic. Vil, DOMUNCULA , 74 qtia e- 


. couditur Dilanx. di 

2.3.3. Feneflrae. ! 

b. Fulcimentum Fig.vr., €um Bi- 
Jauce. | DCN 

c. Funiculus fericeus, per Foramiunm- 
Jum , infra Fenefiram. anteriorem 
fattum, transmiffus , quó Bilaux sm 
claufa domuncula attollz 9 deumitti 
pofft. —— | | 


.€.e. Capfe dut iles, in quibus Pende- : 


ra, Lances, aliave eumuta fipec- 

— l4ex reconduntur. —— 0 - 
Fic. VIII. Monfirat PONDERA Caf/ftt- 

| Jd inclufa. bn 
Fic. IX, ACUS PROBATRICES co/- 
gate.. rd | 
/g.2.a. Extrema, que ad Lapidem Ly- 
dium franguntur. | 
Fig. X. Lais Lyprvs, 


ko. v4. "t 


Bos. | | Pag.43; 


—— eorum vis folvendi calore juva-: 


tur. 44. 
"Kidum Aluminis, 10: 
—— Chalcanthi. ib.. 
——- PFoflie nativum. ib. 44. 
— Nitri. | 4$ 
— -——- ejus Productio. 1b. den 
—-— Salis. $$ 
— -—— ejus productio, | ib. 
— Sulphuris. IO 
M Vagum Foffile. ib.. 
—— Vegretabile. 89421 
ii. Vni ib. | 
—— Vitrioli. 4g. 
cali ixum. |. 4I 
—— Lapides & Metalla imperfecta vitre 

facit. 41.feq. 
—— Aurum & Argentum non folvit. ib. 
—- Mercurium refpuit. — 5 db; 
—- Reducit Calces Metallorum per acida | 

factos. ib. 
— Nativum, TY EOLEE 
—— Volatile Natiyong II 
«diuduli. 


273 
dini 
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lumen. — 248.feq. 
ejus Matrices. k- ih. 
(-——— -—— Generatio, | ib. 
- Plumofum. | 16 
Linalgamatio. 31, 32,260 
Amarill vid. Smiris, | 
dniantbus. 16 
ntimonium. 277 
——. ejus Minera. | ib. 
——-—— Regulus. $8 
— —-— .eft volatile. 36 
In vitrum converti poteft. ib. 
^——— eft rapaciffimum. ib. 
—— cjus Rapacitas per Phlogifton auge- 
tur. | 36 
"qua Fortis vid. Acidum Nitri, $6 
| Regis. | 
Jlrena. n | I2,14 
Reds Nigra. i 203 
"trdelia. E) 12, I3 
argentum. 45 30 
ejus Minera; 2211.Íeq.» 
—— Nativum. | ib. 
— argilla. | 13 
"hrfenicum. | 8, 188 
——— eft Semimetallum: - 9 


—— [n plurimis Mineralibus latet. 19r 


——— cum terris fipitur. 33 
——- Metalla penetrat. Odb.34 
—— Papax eft. ib, 


ub dere 
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dts Docimafhica. Pag. t 
— ejus Ufus in Metallurgia, 286 
— — Medicina. 252 
-— ——— —— Arte Vitraria. 288 
"isbeffus. 16 
-pbaltum. — — 186 


-dtrament. Stein vid. Lapis arare th 
S EIUS. 


. 4huripigmentum, 188 
Aurum. 3.feq. 20 
——- Nativuu, (— 227.Íeq. 
^——- non occurrit in Minera propria, 

229.Íeq. 
MORI | 
Bow: | m 219 
Berg-grun. Ib. 
Dilanx Docimaftica; du^ 148 
—— ejus Structura; 146 | 
——— ——- Examen. IjI 
—— —— Concio.  —— TE 
Bismutbum. bu] 8,27-- 
—— —. ejus Minera, 234 
Ditumen. 196 
Jileyglantz.. j 214 
m Klaar-Spic[, ger. ib, 
DBley-Scbaveiff. — | 215. Íeq. 
Dlut-Stein vid. . Hacmatiteg,;. | 
Bolus. T 12 


$5. , 
[S TS a. e" — 


Borrax. T 
ow vitrefacit lapides. 


Brunliein vid. Magnefia. . 


C. 
| Woo Fornacum, 


Calcinatio. 

. Calx Metallorum; 
—-— Retractaria. 
Garatura. 

2o-——— Q02. 

——— nixta. 

Carbo fofílilis. 

Catillus Aureus. $23 
Catinus edulcoratorius, 
|Gementa. 2s 
. «Gementatio, 

Cement- Kupfer. 

—-—— Jaffe. 

Ceruffa nigra. 

— Ghalcttis. 


Cbryfocolla vid. Borrax: 
Cineritium minus vid. Cupella, 


Cinnabris. 

Claer. 

Cobaltum. 

Cobalti Flos. | 

- Ceruleum montanum 
&onus Fuforius. 


INDEIXEX 


1-N. D E.X. 


Conterfait vid. Zink. Pag. 
Yreta. | 
———— rubra vid. Rubrica Fabrilis. 
Crucibula. [7 
Cucurbitule feparatorize. i 99) 
Cupeila. 76i 
Cupellatio. 2698! 
Cuprum. ! ; 
—— —- Nativum; i 208! 
.Cupri Minerz. 208.Íeq.. 
——- Pyrites. |21B 
! D. 
D Ocimafie Def. | I 
—-—— Objeda. AUD 2 
—-—— Ufus. | 19 
—-—— Finis, 20 
E. 
E. | 28r. 
Eifen-maun, Kifen-Glimmer; 202 
Eim-Sebwef. — 21g 
KEküvum. 187 
Eliquatio. 278 
Elutriatio. |. 28g 
| x. 
nee Iz. x 210€ 
ww Yakl- 


IND.EX 


Fabl-Kupfer-Ertz: Pap. 216 
Fallung. 283 
FuViri c 61 
Ferri Minerz. 193.feq. 
Ferrum. | 6 
—-— Nativum. 198 
——— per Magnetem trahitur. - 
Figura Mineralium inconftans. 18r 
Flores. | 27I 
Fluxus. 70 
— Reducens: 73 
—— Niger. | ib. 
—- Albus. 74 
Forcipes. PT. & 3o. feq. 
Fornix Docimafticus.. 99 
Fofflia vid. Mineralia. | 
"Furnus Docimafticus. i IIO 
——— Fuforius. — . 119 
Fufio. | 267 
G. 
Cy Hs 186 
 Galena. | 214 
Glarea. Iz 
Glas-Kopf vid. Hamatites. — 5 
 Granatus. | 219 
Gravitas fpecifica Mineralium, 181 6 18z 
Gfanulatio Plumbi. | : 2I 
——— Stanni, | 24, 


Hez 


1 


IN D E X. 


Mercurius Virgo, — Pag. 23c 
—- Miner. | 231 
;—, Non folvit ferrum nec Regulum An: 
timonii. 21 
— Amalgama. jn 
Mica. 17 
Metalla. j 
Metallum Principis. - 37 
Minera. | 192: 
—— arte facta. — 102: 
—— elutriabilis. I 06 
—— non elutriabilis. ibid] 
— Fluxilis. 1 94 
— nonjFluxilis. «7 4. ib.. 
—  Refractaria. ;- B. 
— Rapàáx. | 107 
AMineralia. 2 
-——— IarOo pura; . | ib.. 
——— corum claífes: - S 
Miuerarum. differentiae: 105, feq.. 
——- pondus fpecificum maximum. 197: 
Mineralia compofita. 2&r8e: 
—— habitu externo nen femper cognofcen-. 
dicis 19 
—— Vitriolica. 203 
Mify. 248 
| JMolybd.ena, 262 


AMuffel vid: Fornix-Docimafticus, 
Maria vid: Sal commune, 


Napbta. 


N 4fpbta. Pag. 186 
INiieder- $cblag trockener. 1 AMET 
Nibil album. 35 
—— gryíeum. ibid. 
Nitrum. 9,256 
——— cum Phlogiíto detonat. Ee 
—— ——. confümit Metalla imperfecta. — 6t 
ANitri generatio. 256 
m——- Matrices, ibid. 
Oc. Cupri. | 210 
——— Veri. 2092 
Offenbrucb. i 39 — 
Olla Cementatoria, A 104 
Ollaris. — j 17 
ds 
T uin: fuforia» " $e 
Petroleum. —— zs 186 
"Pix judaica. ibid. 
 Pblogiflon Metalla ingreditur. 39 
—— ... Metallorum liquefaclionem ju- 
3t. ^ 41 
Plumbum. | $5215 22525 
——. calcinst Stannum. ET 
ax ND Pun- 


Plumbum Marinunt. ie 252 
———. non folvit ferrum. Lord 2 
—— Nativum. "213 
Plumbi Minera. ' ibid. feq. 
JPoupbolys. SC. (38. 
Pondera Docimaftica. "a a8 
Centenariorum, ibid.. 
ec Gerartobiu. | CTORN 
——- Granorum. | 164. 
2c nNRUDES e 163j 
Poni4; Nummularium, * ibid.. 
Precipitans. E 277! 
Precipitatio fuforia. 27 Íeq.. 
—— humida.  — . 2831 
"Pyrites albus..— 188! 
4. Havus. 18x 249 & 195 
——— ferri Sulphureus. MERETUR 
"—— Cupri Sulphureus, | ibid.. 
Pyxis granulatoría. 102, 
| 
| «4. 
Üariatin ES 280 
pem x : cere ri 
R. 

Rees 29; & 269) 
non-totum quantum reddit Metal-- 

lum. Q! 


Ree 
N 


iwNDbEX 
"ReduBio fit per Phlogifton purum. Pag.45 


Regulus. - 276 
M Antimonii. X 
———— tjus Ícoriz. LUI UMS 
Roflen. (00273 
ARubixus Arfenicalis. 66 
we Sulphuns. - Vebeqt ID 
Rubrica fabrilis. 20x. 
AO Abulum. 128€ I4 
"alia. 5 9 
—— fuíoria vid. Fluxus, | 
dos Teutrd. £8 
Sal 4mmoniacus. —— P T E 
Je. ejus origo. | 2530254 
— Commune. 61, 251&feq. 
2i. Ponüum. ( | Exe 
—— Gemma. | 2yt 
—— Marinus. ibid. 
"Mucccs eorum differentia, 253 
Saxum Sabulolum. : 4 
 Scbifius. IZ I3 
BStblacke. MU co 
Scbiiergel vid. Suiris. : 
Scoria. x rond 
Scerificatio. | 267 
Seigerung. ; E. 
Semi- Metalla, | | 
ódex, | 13 P 
| : ^e Pr 


INDE X 


Situla Lavatoria. | | Pag. 10r 
$maltugm. | I08 & 23$ 
BSuiris. 20I 
$olatio humida. OPER 
Sory. 248 
Spatum, | I4 4 & 1 $ 


Spiauter vid. Zink. —— 
Spiritus [alis vid. 4Jeidum Salis. 


Stalatites. f 
Stanni Minera. ibid. 
| diverfitas. 290 
Stannum. x 


———— nativum. 


21 
Metalla fragilia reddit. 28 & 


Saber montanutm. 16 
Sablimatio. | 27I 
^—— Geberiana. 225 
Glauüberiana. ibid.. 
Succinum 187 
Sulpbur minerale. II &62 
-——. plerumque cum acido conjun&um. 
| ibid. 
es INativutp. I4 : 
Sulphburis diverfitas. NDS 
Sulphur in omnibus fere mineris. 186 
—— non attingit aurum. 63 
T penetrat Argentum, ib. 
—- ——- Stannum. ib. 
-L— -— plumbum. 64. 
— —- Cuprum. ib. 


hy bs 


I N- D E: X. 


E Suphrir folvit Ferrum. Pag. 64 
—— -— Regulum Antimonii. . ib. 
VÀ DT Ponorthum. * Roi ib. 
—— -—— Zinkum non penetrat. 65 
— -— varia vi à Mctallis abforbetur. 
SES ibid. 
— -— Auratum.. LM, ^ 
Sulpburis hepar. 66 

4d mS 
7 erra. | "Y? 
e Sigillata. 13 
vi7/2 8g 
Velit 87 
— ejus materia. | 883 
—— -— formatio. | . 89 
Tigillum. 99 
Jrockeme Scheidung. 276 
Tubus cocmentatorius, | 144. 

Uu. | 
LT uisi. ! 142 
U/tulatio. 273 
d v. 
V | Erfiblatkang. (268 
| Agli Fi- 


| is 
l N D'E.yx 


Piride. montanum. — . Pap.210 
Furifeatio - 267 
Fitrioium. | UE uot dud, 
-——- album. MOM AA 24$ 
———— (Gupri. | 10242 
—— Peni (— | ibid. 
———— Nativum. ibid. 

——— Sralacticum. "203 & z4y 
-——-—- in aquis medicatis. 244. 
Fitrum. ET Du ee Tia 
— —- Saturni. | ,27 Gt 28 

"y W. - 
| Ww A fferbley. | 262 
ZPeis- Evtz. CIO 
VWosmutbu. : 180 & 190. 
JZFismutb Graupen. | Bs uy 
ZFolfraz. ; 202 
G FAS * - 

Zia. à 256 
Zinkum. - . 7, 236 
——. ejus origo. , Ibid. & feq, 
eh minera. "240. feq. 
»—— irreducibile. ins 
——— Metalla folvit, Fio 
——— yapaciffimum. | 228 
Zin-graupen. —— | 218 
Zwilter. ibid. 
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